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L'EDITORE 



molti e notabili perfezionamenti , 
che , pel progressi delle scienze fisi- 
che , meccaniche e chimiche , fecero 
le arti Industriali , fanno sentire il 
bisogno che 1* eccellente Manuale di 
Tecnologia generale del chiaro Diret- 
tore De-l'olpi, per la prima volta 
uscito in Milano nel 1»*», sia In oggi 
riveduto perchè abbia a soddisfare 
al bisogni dello stato progressivo del- 
l'industria. Il fare una seconda cdl- 
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vi. l'uditole 

xlone di quell'opera, eome veune det- 
tata dall' Autore, riuscirebbe In oggi 
di poea utilità, sicché l'editore si av- 
visò affidare a persona esperta nella 
materia l'arricchirla di tutte quelle 
novelle industrie e perfezionamenti 
che si verificarono da quell' epoca 
In poi. 

Era dapprima sorto il pensiero di 
riformare del tutto l'opera onde U- 
vesse a rispondere alle esigenze della 
attuale Industria; ma, oltre celi è sareb- 
be stato lavoro assai faticoso, avrebbe 
derogato grandemente al libro del Ile— 
Volpi I migliori presi , ■' ordine e la 
semplicità con essi è esposto. Si trovò 
quindi di aggiungere in fine d'ogni 
trattateli», In modo conciso ma chiaro, 
tutto elò die é per tornare utile a 
«apersi In oggi ; cosicché ben merita 
d' essere chiamata una seconda edi- 
zione dell' opera del De-Votpi rive-. 



d'eiutom: vii 
dnla con molle Aggiunte di nuovi 
trattati, fra I quali figurano la fabbri- 
razione delle candele steariche e mar- 
gariehe, la doratura. 1* Inargentatura 
e la platinatura a galvano plastica, il 
telnfo elettrico, molti processi di tin- 
tura, la daguerrotlpla, la fotografia , 
il telegrafo elettrico, ecc. ecc. 

Ha fiducia l'editore che questo nuo- 
vo suo lavoro tipografico sarà per es- 
sere bene accetto , non avendo egli 
ommesse cure e spese perchè riesca 
degno del pubblico aggradimento. 

Terrà dietro ali 4 opera un discorso 
snpra la Tecnologia generale, il che 
varrà a far conoscere lo stato at- 
tuale della stessa. 
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X' AUTORE 

/MSU ALUEVJ DELL' I. ' R. 'ACCADEMIA DI COMMERCIO 
Bi TRIESTE 



■E assoluto dovere di chiunque è chiamato ad in- 
segnare dalla pubblica cattedra una scienza, il 
recare nelle mani de' suoi allieVi una guida eie* 
:mentóre, in cui la scienza , medesima venga trat- 
tata coll'istcsso spirilo, sotto il medesimo punto 
di vista e con quello stesso ordine, col quale 
si fauno le spiegazioni vocali del maestro. Sa- 
rebbe vano l' intraprendere ad istruire senza una 
tale guida , che valga a richiamare alla mente 
dello scolare le dottrine a voce esposte ; cbè anzi 
non basta che questo libro isolatamente le ri- 
chiami, ma fa mestieri che sieno in esso riferite 
col medesimo vicendevole rapporto con cui sono 
iellate. 

Affinché una tale Opera sia per . corrispondere 
;ai vostri bisogni, sono d'avviso che non convenga 
rtaolo correre dietro alle eose del lutto nuove, ma 
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x l' autore, agm allievi 

che si debbano invece esporre nel modo più in- 
telligibile titlte quelle parti >Iella scienza che 
sono suscettibili di una immediata applicazione; 
e quindi da parte mia nulla ho trascurato di 
tutto ciò che mi sembrava concorrere a si ragio- 
nevole scopo, restringendo la descrizione d'ogni 
mestiere all'esposizione di quelle operazioni che 
risultano immediatamente dal principio ragio- 
nato sti cui egli si fonda. 

Non vi aspetlate adunque di ritornare un qua- 
dro UÌ tutte le operazioni tecniche descritte in 
modo tale da poter servire, nelle mani del let- 
terato , ad estendere il campo delle nostre co- 
gnizioni , o ad esibire al pratico una norma 
precisa dì tutte le operazioni , sebbene ancor 
esso sia per trovarvi parecchi lumi sopra di- 
versi fenomeni, clic molte volle possono render 
dubbioso ed incerto 1' empirismo. — Non vi 
appettate nemmeno , in questo trattato di Te- 
cnologia , cose non ancora dette da altri; io 
non invento ; non posso che dirvi quello che' 
succede nei laboratori e ^ esporvì le ragioni 
ehe determinano- i processi. — Se poi sopra 
alcune pochissime materie io parlerò in modo 
diverso da quello tenuto dagli altri autori t 
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DELL'l. n. ACCADEMIA DI COMMERCIO. XI 

abbiatelo come il risultato in parte dei pro- 
gressi continui che fanno le arti a misura che 
si viene ampliando la cognizione della natura 
dei corpi e della reciproca azione de' loro ele- 
menti; ed in parte di una non breve espe- 
rienza da me acquistata nei diversi laboratori 
in mozzo alle operazioni tecniche , che mi oc- 
cuparono per una gran parte della mia vita, e 
che al giorno d' oggi ancora mi riempiono l' a- 
nima di dolci rimembranze. 

Mio scopo si è di presentarvi il complesso 
della Tecnologia sotto un aspetto che vi metta 
in grado di osservare la connessione di quel ramo 
delle scienze naturali cogli altri ; affinchè voi , 
destinati chi per la carriera del commercio, chi 
per qualche impiego d'amministrazione, o per 
altre occupazioni di simigliatile natura, sappiate, 
guidati dalle vostre cognizioni tisi co -ttxn iene , 
apprezzare il fondamento di un progetto clic vi 
sì presenta, giudicando della possibilità di met- 
terlo in esecuzione; ed aftinché, trovandosi ta- 
luno di voi alla direzione di qualche intrapresa o 
altrimenti in essa impiegato, abbia nelle mani 
una guida che lo avvìi all' acquisto delle cogni- 
zioni occorrenti. 
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XII l'autore, agli allievi 

Chi mai , fra l' immenso numero , per cosi 
dire, di punti luminosi pur troppo incoerenti, 
ouu" è costituito il complesso delle nostre cogni- 
zioni , non si è trovato nella necessità di an- 
dare in traccia positivamente di quei ebe gli 
occorrevano per farne l'immediata applicazione? 
Questo tale non può non conoscere la somma 
importanza di un siffatta guida. 

La Tecnologia sta.cogli altri rami della scienza 
della natura, nello stesso rapporto, con cui è la 
matematica applicata alla matematica pura. Non 
può dunque togliersi la Tecnologia dalla sua 
connessione con quelle altre parti, ed ecco la ra- 
gione, che determinò la perspicacia dell'adorato 
augusto nostro Sovrano a concentrare in un solo 
anello la teorica e l'applicazione, incaricando il 
professore di Tecnologia e di Mercinomia deli' in- 
segnamento di tutta la scienza della natura sotto 
i rapporti tecnici di storia naturale, di fisica e 
di chimica, affinchè, dall' islesso maestro, che 
«Tesse preparati i mezzi, si potesse terminare 
1' opera coli' applicazione. 

Lo svilupppo, a cui siete arrivali, vi fa pales* 
ormai i molivi che mi guidarono nel trattare 
quelle scienze preparatorie. Era senz'altro mollo 



Digirized by Google 



DELL*!. H. ACCABEMIA DI COMMERCIO. XIII 

desiderabile per me di potervi far conoscere 
tutte le proprietà de' corpi naturali che vengono 
adoperati nelle arti , ma tanto non permette- 
vano gli angusti limiti del tempo che pote- 
vasi dedicare a questa parte della vostra edu- 
cazione; e quaad' anche fosse stato possibile di 
scorrere con rapido volo quel vasto campo, l'im- 
pressione ne sarebbe riuscita talmente superfi- 
ciale, che in pochi mesi non ve ne sarebbe rima- 
sta che una leggerissima e sterile rimembranza. 

Le mie cure dovettero, per tale ragione, diri- 
gersi verso tutt' altro punto, e procurai di met- 
tervi alla portata di ritrovare con facilità il nome 
di quel qualunque corpo naturale che vi si potesse 
affacciare per la prima volta , poiché , cono- 
scendo il nome che gli si dà dagli osservatori della 
natura, diventa facile cosa per voi il procurarvi 
da qualche buon libro di storia naturale la co- 
gnizione delle sue proprietà. Questa è la ra- 
gione, per la quale io mi attenni al sistema de' 
naturalisti più che non si usa solitamente negli 
istituti di educazione della gioventù destinata a 
percorrere la carriera dell'industria civile. 

Neil' insegnamento della fisica e della chimica 
tecnica , non mi sono in alcun modo occupalo 
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xiv l'autore, agli allievi ecc. BCC. 
dei molti oggetti, che, sottoposti ad uno studio 
profondo, potranno forse col tempo portare im- 
portantissimi risultamenli. Non essendo questi 
sin ora maturati per l'immediata applicazione, 
essi non potevano essere per voi se non di un 
utile mollo secondario, e quasi direi dubbioso. 
Ma ne anche tutte le dottrine d'immediata ap- 
plicazione possono da me esser esaurite per la 
brevità del tempo, e voi non potreste ricavare 
dalle mie fatiche che un vantaggio molto scarso, 
se nelle mie prelezioni non vi facessi conoscere 
le fonti, alle quali potrete attignere, ogni volta 
che vi occorrerà , una più profonda erudizione 
su quella materia. 

Approfittate adunque , cari amici , di quanto 
possono prestarvi le mie forze. Mi tengo larga- 
mente compensato dalla speranza, che taluno 
di voi, ajutato per avventura da un momentaneo 
ricordo delle dottrine da me esposte, serberà 
grata rimembranza dell'amico che gli fu maestro. 
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HTRODUZIOSe DELL' AUTORE 



% 1. Molli sono i prodotti della natura , che 
vengono messi dalla umana industria a profitto 
per supplire a' nostri bisogni, per rendere più agiata 
la vita sociale e per appagar pur anche l'inquieto e 
tempre vario capriccio; ma prodotti moltissimi fuor 
<P ogni dubbio ti sono ancora, de' quali non giun- 
geremo a conoscere t' uso e l' applicazione al me- 
desimo uopo se non col tempo ed in conseguenza- 
d' una cognizione più certa ed esatta delle pro- 
prietà loro, e mediante un successivo accrescimento 
di tentativi, di mezzi e di metodi nel trattarli e 
ridurli a facile pratica, e ad utile o piacevole uso. 

% Non vani adunque uè superflui debbonsi con- 
siderare gli slttdj di chi, indefessamente occupato- 
nelle indagini della natura, procura di estendere le 
nostre cognizioni tanto sopra i varj prodotti della 
natura, come fa il naturalità, guanto sopra le 
forse fisiche dei corpi in generale , e sopra gli 
effetti che questi vicendevolmente producono nelle 
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4 mnoDraoTO 
loro composizioni ed analisi, come operano il fisico 
ed il chimico. Lo studio trascendentale della ma- 
tematica, intimamente collegato all' orticazione di 
queste cognizioni, concorre del pati per parte sua 
a dirigere le nostre ricerche sulle leggi della na- 
tura, ed a metterci continuatamente in caso di pro- 
porzionare i nostri mezzi allo scopo ricercato. 

5. Dei prodotti della natura, alcuni vengono ado- 
perati quali essa ce li presenta , e la parie della 
storia naturale, che di questi corpi si occupa, chia- 
masi mercinomia, o la cognizione delle droghe 
semplici. Altri hanno da soggiacere a varie ope- 
razioni che li rendono atti ad essere applicati ai 
vostri usi ; sicché si chiama tecnologia il complessa 
dei principi ragionati , giusta i quali questi prò- 
dotti hanno da trattarsi, e dei melodi usati nei 
laboratori per convertirli in oggetti atti a sovvenire 
ai bisogni dell' uomo. 

4. Non t>' è dubbio, che sotto tale aspetto, an- 
che la farmacia, o la preparazione delle medicine, 
appartiene alla tecnologia , quantunque essa non 
faccia parte delle occupazioni nostre, le quali non 
si estendono che su di quanto volgarmente va com- 
preso sotto il nome di arti e di mestieri. 

5. I mezzi, coi quali si riducono i prodotti delia 
natura in prodotti dell'arte, tono talvolta tali da 
«Iterarne /a chimica loro composizione , mentri 
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dell' Aornnfl, 
altre volte non se ne cambia che la forma esterna, 
onde ancora le arti si dividono in chimiche, ed 
in meccaniche ". 

6. Fra le arti meccaniche ve tic sono di quelle 
the non richieggono che una certa destrezza pro- 
veniente dall' use continuo di maneggiare certi Um- 
ilienti (ordinili) , per V ordinario semplicissimi , 
senza che vi abbia parie alcun corredo di cogni- 
zioni scentìfiche; e queste arti più particolarmente 
vengono comprese sotto il nome di mestieri; seb- 
bene si debba avvertire che l' uso , il capriccio e 
ehi sa quali altre ragioni hanno resa molto con- 
fusa la distinzione de' vocaboli arte e mestiere. 

7. Sono troppo evidenti ì vantaggi che dalle 
(agnizioni tecnologiche risultano al commerciante, 
perchè sia W uopo il diffonderci a parlarne. Esse, 
per cosi dire, formano la base di tutte quelle che 
gli occorrono, non potendosi, esattamente parlando, 
chiamar tutte le altre se non sussidiarie, siccome 
quelle che gli somministrano i mezzi di far un 
uso più facile e proficuo delie cognizioni di mer- 
tinomia e di tecnologia. 

' L* arti In oggi hanno assunto una lena dì'islnot, sfcjnlt ì 
Briii ili cai >Ì lalgono per raggi ungerò il Imo fine; eppcrció, olir* 
aUr arli mrtcaniciie e chimiche, ie ne l.aoau allfe, le quali, Riman- 
imi della meccanica e della cltimica ad ut lempo, sono dette arti 
atccanico-QÌiòiiictic — Tomm. 
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6 nnnoBuzioire dell' actobf. 

lì. Presentandoci però la vastità di tanta ma- 
teria una massa di operazioni troppo complicate, 
per potersi imparare tens' alcun ordine che fra 
di loro colleghi queste numerose operazioni, io 
gran parte positive, o nppoggiate almeno su ra- 
gioni, empiricamente, piti che scemi floamente, ricono- 
sciute; così, per facilitare alla memoria il richiama 
dì questa esposizione, le cangi ungeremo possibilmente 
al sistema da noi seguilo nell'esposizione de' pro- 
dotti della natura che ne formano V oggetto, par- 
lando successinainciile degli usi dei prodotti dei 
Ire regni, animale, vegetabile e minerale. In tal 
modo si farà la rivista di tutti gli oggetti sopra 
i quali l' uomo ha esercitalo la sua sagaci là per 
rendersi la vita più comoda ed amena di quello che 
itala sarebbe nel primitivo suo stato di semplicità. 
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TECNOLOGIA 

MI PRODOTTI DEL DEGNO ANIMALE 



9. Fra gli animali, alcuni ci servono quando 
sono vivi, altri dopo la loro morte, intieri, di- 
visi, o solo anche alcune delle loro parli. Gli 
animali da soma ci rendono più facile, il lavoro e 
i loro escrementi portano la fertilità nei campi; 
ma questi utili non hanno alcuna relazione colta 
parte che forma il nostro scopo, ed immediata- 
mente passeremo a dire che degli ammali si ado- 
perano o certe loro parli o certi loro prodotti. 

A. Le parli degli animali che si utilizzano 
sono: la carne, il sangue, il grasso, le budella, 
la pelle, i peli, le penne, le ossa, la vescica , le 
corna, i gusci, le concrezioni *. 

B. Le produzioni degli animali che sì «sano 
sono: il latte, l'urina, il miele, la cera, la seta, 
la gomma lacca, la galla. 

A. Parli d'animali che si adoprano. 

I." DELLA CARNE 

10. L'uso principale che si fa della carne è 
per alimento, e sotto tal rapporto essa forma 

' Alle merlile materie, i mestieri iggiungue li bile del li» 
ir itpecic. — Tonini. 
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8 TECNOLOGIA ZOOLOGICA, 

l'oggetto di alcuni mestieri che si occupano dei 
mezzi di renderla atta a mangiarsi , o di con- 
servarla in uno stato da potersi adoperare. I 
mestieri del macella jo, del cuoco e del pizzica- 
gnolo sono Fra questi i più importanti. 

H. Quello del maccllajo, troppo semplice per 
presentare qualche cosa d' interessante, può da 
noi passarsi sotto silenzio. Lo stesso far si po- 
trebbe anche di quello del cuoco, se non fosse 
di qualche interesse l' esaminare il principio 
fondamentale delle sue operazioni, le quali sono 
appoggiate sopra veri principj di chimica. 

12. La fibra che costituisce la carne cruda 
non 6 che il ricettacolo della gelatina animale 
che propriamente ne forma la parte nutritiva. 
Onde possa liberamente svolgersi questa gela- 
tina , occorre distruggere la reciproca adesione 
di questo principio e della Sbrina ; adesione 
che si oppone a questo svolgimento. Ciò si 
opera mercé di un primo grado di fermcn- 
lazione , per effetto della quale si svolge 1' ec- 
cesso di ammoniaca. Il contatto dell' aria ed 
un proporzionato grado di calore e di umidità 
sono i mezzi più alti a produrla , coinè si os- 
serva realmente colla carne di fibra più dura , 
che, unicamente coll'esporla per qualche tempo 
all'aria atmosferica, si fa meno tenace di prima. 

Col battere la carne, non solo si ottiene, ma 
ancora si accelera, quest'effetto; cosi vediamo 
praticarsi da alcune nazioni dell' Asia setten- 
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PARTE P ti IMA. 9 

trionale le quali preparano la carne de' loro 
animali col tenerla sotto la scila del «avallo , 
mentre fanno qualche corsa. 

13. Un altro metodo più spedito, e più da 
noi usato , è quello di preparare la carne al- 
l' arrosto. Con quest'operazione il calorico renda 
la carne più morbida, ed in parte empireuma- 
tieo il grasso, facendolo passare ad un leggier* 
grado dì carbonizzazione. 

Aggiunto. — Neil' arrostire la carne, il calore 
vuol essere il più intenso che sia possibile sulle 
prime, mentre in progresso ili'hb' essere mode- 
rato; e, se l'operazione è bene condotta, il suco, 
scolando, si evapora alla superficie della carne, 
che si fa bruna, brillante ed ha il profumo del 
vero arrosto. — Tonini. 

lì. Mettendosi la carne al fuoco in un vaso 
con acqua, mediante l'ebollizione, se ne discio- 
glie la gelatina, ed in tal modo se ne ammol- 
lisce la libra. 

15. In fatti il brodo, clic eoa tale operazione 
ai ottiene, non è altro che un'acqua impregnala 
di gelatina, clic si può di nuovo separare dal- 
l' aequa per mezzo dell' evaporazione, come ef- 
fettivamente si fa : primo, per !a fabbricazione 
della Colla forte; secondo, per la fabbricazione 
di certe tavolette, le quali, dìscioltc in acqua 
calda, somministrano di nuovo un brodo più a 
meno carico, in proporzione dell'acqua aggiunta, 
per cui riescono di grandissimo comodo a' 
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10 TECNOLOGIA ZOOLOGICA, 

viaggiatori , particolarmente a quelli che fanno 
lunghe navigazioni. È chiaro che per l'una, 
come per l'altra preparazione non si fa uso che 
di un brodo molto carico : per maggiormente ab- 
breviare i fastidiosi ritardi, e la consumazione 
del combustibile, che occorrerebbe per la eva- 
porazione di una soverchia quantità di acqua, 
Si fa uso di una specie di vaso chiamato pi- 
gnatta o sia digestore di Papi». 

16. Consiste questo apparecchio in un vaso ci- 
lindrico di rame o di ferro fuso, il cui coperchio, 
chiuso per mezzo di una vite, non permeile 1' u- 
acita ai vapori, se non per un foro munito di una 
valvola che dicesi di sicurezza. Con questo con- 
gi^iiit si uH:ìì.;;n]o in pochi momenti i vapori 
compressi ad insinuarsi nei pori della carne, 
delle ossa, ec. , e trasformano cosi tutto il tes- 
suto celluioso in una gelatina assai più densa, 

11 che non si sarebbe potuto ottenere colla sem- 
plice ehiiitizione. 

Aygiwita.' — La carne, in contatto dell'acqua 
fredda, cede parte della sua albumina, le materie 
estrattive, parie de' suoi sali, l'acido e la mate- 
ria colorante del sangue di che è impregnala ; per 
cui l'acqua si fa rossa. Riscaldando il liquido, in 
cui sì contiene la carne, fino alla bollitura, l'albu- 
mina e la materia colorante si rapprendono sotto 
forma di fiocchi che vengono a galla e col mezzo 
dello schiumatolo si separano. Il grasso nello 
stesso tempo si fonde e forma i cosi delti 
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occhi del brodo. — La carne bollita per sei o 
setto ore non tiene altra materia solubile e solo 
conserra fra le sue fibre ancora del grasso , 
della gelatina e dell' albumina , il che vale a 
renderla piii molle e nutriente. 

Non è indifferente il collocare la carne nel- 
l'acqua fredda e condurla lentamente alla elmi- 
lizione, ovvero di noria nell'acqua bollente. Nel 
primo caso si ottiene un' eccellente brodo , ma 
la carne viene spogliala quasi intieramente de* 
suoi principi sapidi e nutritivi; nel secondo il 
brodo è debole ed inferiore sotto ogni riguardo, 
perchè 1' albumina e la materia colorante ven- 
gono tosto coagulati per 1' elevata temperie e 
formano all' esterno della carne un' involucro 
che vieta l'uscita del suo suco, sicché la carne 
si mantiene di buon sapore ed è assai nutritiva. 

Non torna pure indifferente l' impiegare una 
specie di acqua piuttosto che un' altra per la 
formazione del brodo o la cottura della carne. 
L'acqua ricca di sali calcari rende dura la carne 
e meno saporita ; come pure il brodo riesce 
meno odoroso e meno sapido. 

Anco i vasi, entro cui si fa cuocere la carne, 
vogliono essere tenuti in considerazione. I vasi 
di terra, cosi dall'esperienza, sono preferibili. 

E da aversi in mollo conio del pari la natura 
delle varie carni, le quali pel loro colore si di- 
stinguono in carili rosse nere e bianche. Le nere, 
che spettano alla lepre , al daino, al capriolo , 
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ni salvativi, si accennano più ricche di principi 
estrattivi, di materie odorose e sapide, di san- 
gue e di fibrina. Le carni bianche sono più 
acquose c di più difh'cile digestione. 

Le corni arrostite sono le più ricche di princìpi 
nutritivi ed aromatici, perchè non mutano sen- 
sibilmente la loro costituzione chimica. 

Per avere un buon brodo è uopo tagliuzzare 
la carne, di collocarla nell'acqua fredda che si 
porla alla ebollizione, la .quale deve perdurare 
Gnu a che la carne sia ridotta a residuo bianco 
fibrinoso; mentre per conseguire un buon allesso 
importa collocare la carne nell' acqua in piena 
ebollizione e lasciarla bollire per alcuni minuti, 
indi conservarla alla temperatura di 70 ai 74 
gradi del termometro. — Tonini. 

Fabbricazione della Colia forte 
(Li aOt — FiKfatriùn) 

17. 11 secondo uso della gelatina, separata dal 
brodo culi' evaporazione, è la fabbricazione della 
Colla forle , alla preparazione della quale non 
s'impiegano che le partì animali non atte a ser- 
vire di cibo, come le cartilagini, intagli dì pelle 
ed altre parli animali. 

llt. Non v'è dubbio ohe ancora per questi la- 
vori si potrebbe far uso del digestore , ma es- 
sendo questo uno slromento il quale, per l'im- 
mensa forza espansiva di' vapori dell'acqua, esige 
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firandissimc precauzioni nel maneggiarlo, così è 
poco atto per le fabbricazioni in grande , e si 
preferisci: una continuala ebollizione , l' eflettu 
della quale viene accresciuto dalla decomposi- 
zione che si anticipa colla Fermentazione a cui 
si sottomettono quei ritagli prima di collocarli 
nella caldaja. Con tal mezzo si può far uso della 
massa dei ritagli elio nella fabbricazione delle 
false camosec risultano dalle pelli di oecore, ca- 
pre , becchi ec. ■ di lineili che si rigettano dal 
pelliceierc, delle cartilagini, delle orecchie, e di 
simili partì animali. 

49. Le operazioni costituenti la fabbricazione 
della Colla forte sono le seguenti: 

1. * Lo spurgo c la preparazione del materiale. 

2. ° L'estrazione della gelatina col mezzo dell'e- 

bullizione. 

3. " La formazione delle tavolette. 

30. 11 primo lavoro debb' essere di ben net- 
tare il materiale , e particolarmente di levare 
con ripetute lavature quella ealce che vi è ri- 
masta aderente nella precedente fabbrica zi ooe. 

21. Indi i ritagli si ammucchiano , si fanno 
passare ad un piccolo grado di fermentazione , 
e poi si mettono in una caldaja di ferro o di 
rame. 11 fondo della caldaja viene coperto di 
paglia, per prevenire che la materia visi attac- 
chi nell'alto della cbulltzione, osservando di con- 
tinuamente aggiungere del nuovo materiale a mi- 
sura che il primo si discibglie, e ciò lin a tanto 
che l'acqua non ne estrae più. 
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22. Taluni tengono immersi i ritagli per pa- 
recchi giorni in un'acqua di calco mollo allun- 
gata, e no spremono l'acqua col torchio, prima 
di gettarti nella ealdaja. 

23. Dopo tre o quattro ore di ebollizione , 
si leva un saggio del brodo , la cui perfezione 
si riconosce quando col raffreddarsi si rappi- 
glia. Il brodo, in tal modo possibilmente ca- 
rico di gelatina, si la passare per un filtro co- 
stituito da un canestro, il cui fondo sia ricoperto 
di paglia , e, dopo clic la materia s' è rischia- 
rata in un lino, deponendo le parti spurie, si 
fa scorrere nelle forme. 

24. Le forme sono parallelopipedi di legno , 
nei quali si mette a rappigliarsi la gelatina , 
per poi levarla, e tagliarla con un (ilo di rame 
in fette di mezzo pollice di grossezza. 

25. Le fette si dispongono sopra reti di cor- 
della disLesa in telaj, ed in tale stato si espon- 
gono ad una corrente d' aria riparate dal sole, 
sollecitandone il più presto possibile il disec- 
camene, perchè non passino alla putrefazione. 

26. I caratteri essenziali di una buona Colla 
forte sono: 

1. ° Il color chiaro, corneo. 

2. " La possibile trasparenza. 

3. " La fragilità. 

4. " La solubilità nell' acqua bollente. 

Si capisce che questi caratteri dipendono quasi 
per intiero dalla faibricazione. 
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Aggiunto. — -Oltre i suddescrilli rara Iteri che 
costituiscono una buona Colla forte, vuoisi pure 
avere in considerazione l'altro pel quale la Colla 
si mostra assai pregevole ed è: che, quanto più 
essa si gonfia nell' acqua fredda senza discio- 
gliervisi, tanto più è tenace ed è soggetta a mi- 
nore alterazione. Questa Colia dicesi colla di 
prima qualità. — Tonini. 

27. La trasparenza dipende particolarmente 
dalla scelta del materiale. La Colla più bianca 
si ottiene dai ritagli della pergamena o carta 
pecora ; e quella pure bianchissima, molto tra- 
sparente e rilucente, della quale fanno uso i fab- 
bricatori d'ovatta, si consegne esclusivamente 
eolle cartilagini, e coi ritagli delle pelli di lepri. Il 
color gialliccio della Colla forte di Fiandra si dà 
coll'aggiunta di piccola porzione di gomma gotta. 

28. l*er la Colla forte d'Inghilterra si usano 
le cartilagini , le reste ed i ritagli delle pelli 
dei grandi pesci. 

29. Del resto, siccome la Colla fatta in tempo 
umido prende un color più scuro, così l'estate 
è la vera stagione per là fabbricazione di que- 
sta sostanza. 

30. Gli usi della Colla sono molto eslesi, ed 
oltre l'importanza sua per l'arte del falegname, 
riesce pure importantissima per moltissimi ar- 
tisti ed artigiani, per il fabbricatore di carta , 
per il cappellajo, pel pittore, e per molti altri ("). 
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Aggiunta, — La gelatina che si consegue per 
la cbuUhionc del tessuto celullare e Utile ossa 
diversifica da quella avuta dalle cartilagini, giu- 
sta le più recenti indagini di Milller e di Vogel ; 
sicché quella fu detta gelatina, questa continua. 
Nelle arti perù, avuto riguardo alla loro origine, 
alla loro purezza c agli usi, si distinguono molle 
Specie di {fidatine : 

4." La Colla di pesce od Ichtiocolla è la gela- 
tina la più pura , la più slimata e quindi U 
più cara. Non è che la membrana interna della 
vescica natatori ti di molli si urinili. Si colloca 
la vescica natatoria neh' acqua fredda per ra- 
mollirla onde staccare la membrana esterna 
dall' interna , la quale viene imbiancata col- 
l'acido solforoso, indi seccata. 

Oltre gli tisi indicati dell'autore (§ -405) serve 
V Iclioeolla alla preparazione dei fin ri artificiali, 
per contrafare le perle line, per riunire i pezzi di 
porcellana e di vetro. Viene usala per montare 
le gemme, per fare le così dette gelatine aro- 
matizzate, e Rodioti di recente ne fece un'assai 
beila ed utile applicazione formando delle lu- 
cerne a vasi con tele metalliche immergendo 
queste in una soluzione di Colla di pesce. 

%" La Colla di Fiandra che si ottiene fa- 
cendo bollire la raschiatura della pergamena , 
d'ogni sorta di pelli bianche, siccome le pelli 
à' anguilla , di gatto , di coniglio , ecc. Grcuet 
prepara una Colla assai stimata ed è conosciuta 
sotto il nome di grenelina. 
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3.' La Colla forte comune. — Questa io oggi è 
pure adoperala in medicina in:i bagni minerali 
artificiati ai quali viene aggiunta iti luogo delta 
materia animale clic si coelicne nette acm>e 
naturali. 

La gelatina, che si estrae per alimento— brodo 
in tavolette ~ , deriva dalla ebollizione dello 
ossa e della carne muscolare desìi animali c< iu- 
meslibiii, a cui si aggiunge del buco od estratto 
di carne e delle sostanze aromatiche. Questo 
brodo in tavolette torna di molla utilità nei 
lunghi viaggi. 

Insegna il Liebig, per reiterate esperienze 
che hi base del brodo non è la gelatina , mi 
fai materiali del brodo si trovai* già „ p1 . 
I estratto della carne e non procedono dalV 
operazioni del cuoco. Una bollitura di mezz'ora 
con acqua, nella proporzione di 8 o *0 volle il 
peso della carne, basla per estrarrei delti ma. 
teriali. Imporla innanzi di evaporare il brodo 
clie sia sceveralo il grasso per evitare che si 
faccia rancido, e l'evaporazione vuol essere pra- 
ticata a bagno maria. L'estratto di carne non è 
m, duro e friabile , ma molle e con faciliti 
attrae a se f umidità. — Tonini. 

Arte del Pizzicagnolo 

(Harkas — Charentkr) 

31 L'importanza degli alimenti, che ci som, 
mmistra la carne , ha portalo gli uomini ad 
leentlsaia, voi. I, j 
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occuparsi della ricerca dei mezzi di poterla 
conservare per qualche tempo senza ebe andasse 
soggetta alla putrefazione. 

32. Uno ile' mezzi piti efficaci, per ciò ottenere, 
sarchile quello di asciugare la carne, non po- 
lendo avvenire fermentazione senza un certo 
grado di umidità e di calore. Cosi ancora a' 
giorni irosi ri gli aiutanti dei paesi mollo set- 
tentrionalf , ne' quali per la maggior parie del 
tempo il caldo non arriva al grado di eccitare 
la fermentazione, si contentano di asciugare le 
loro carni esponendole ad ima corrente d'aria. 
l,o stesso pure si fa col Bacala (Slockjhs: Monte), 
sulle Coste dell'America settentrionale, e sul 
Banco di 'Ferra Nuova. Ma siccome, colla eva- 
porazione de' sughi, si volatilizza gran parte di 
quegli elementi che danno il sapore, cosi ebbesi 
ricorso alle proprietà antisettiche di alcune so- 
stanze , particolarmente dei sali e dell' acido 
pirolegnoso. 

33. Il Pizzicagnolo si contenta di mettere le 
carni in una botte e di stratificarle col sai ma- 
rino, a cui aggiunge una piccola porzione di 
sai nitro , per conservare alle stesse un color 
rosso più -vivace. Quando la botte si trova piena, 
vi si mettono sopra dei posi , per obbligare 
1* eccessiva acqua ad abbandonare la carne. 

34. Talvolta la carne salala si espone al- 
l' azione del fumo di legno aeceso , il quale , 
deponendo nelle fibre una porzione d' oli» 
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eoipireumatico e di acido pirolegnosn, sostanze 
riconosciute possedere in sommo grado la pro- 
prietà di preservare la carne dalla putrefazione, 
e quindi la rendono più secca, d'un sapore 
suo proprio e molto piacevole. Osservisi però ili 
non esporre alla fumigazione una carne che 
non sia perfettamente imbevuta di sale, giac- 
ché, nel tempo che si affumica la parte esterna, 
le parti interne passano in fermentazione , lo 
che si manifesta all' odore, quando s'inlrodue« 
una punta attraverso alla massa della carne , 

35. L'uso della carne salata è immenso per 
la marina, e per i lusi^m domestici. Si salano e 
si affumicano le carni degli animali domestici .* 
particolarmente quelle di manzo e di majalc, rmi 
incredibile è il consumo dei pesci salati , spe- 
cialmente delle aringhe , delle quali le più ri- 
nomate ci vengono dall' Olanda. 

56. Le uova di alcuni pesci si salano , e si 
vendono sotto il nome di caviale e di bultagra. 

57. Sommamente interessante per l'immenso 
utile che ne risulta alla società è il metodo 
inventalo dal signor Ap per per conservare mollo 
tempo non solo la carne, ma ancora molte altre 
villovaglie. Consiste questo neh" introdurre le so- 
stanze da conservarsi iti boccali di vetro , e , 
quando sono pieni , di immergerli in un bagno 
d'acqua bollente, poscia di chiuderli con buoni 
turaceiuoli e quindi di ricoprirli con pece. 
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Aggiunta. — Il valore nutritivo delle carni sec- 
che e salato riesce assai debole massime nei pesoi 
secchi e salati, il che è mestieri lisciviarli coli' a- 
equa prima di mangiarli: ed in alcuni paesi sì 
adopera per questa operazione l'acqua di calce. 
A supplire al difetto di nutrizione valgono l'ag- 
giunta di alcuni vegetabili , quali il sellerò. La 
salala romana, i cavoli .... Gli Agoni rinoma- 
tissimi del lago di Como (Clupea Aiosa major, — 
minor, — parvula) vengono salali e fallì seccare 
all'aria e allora, da qui terrieri, sono delti Sfos- 
sai tini. Costituiscono un cibo gradilo ed invitante 
al bicchiere. — Tonini. 

2.° DHL SARGCB. 

33. "Due sono gli usi principali del sangue: 

1. * A motivo dell'albumina che cuntiene, s' im- 
piega questa materia nelle ralìmerie di zuc- 
chero per precipitarne le feccìe, come faremo 
vedere quando si parlerà della fabbricazione 
dello zu celi ero. 

2. * Per produrre 1' azzurro di Prussia. 

Fabbricazione del Azzurro di Prussia 

I Bf iUntrì.lao — Pi™ it Piaste ) 

39. Le operazioni che costituiscono la fatbri- 
«zione dell' azzurro di Prussia sono; 

1. " La preparazione della lisciva di sangue. 

2. " La preparazione della soluzione di solfai* 
di ferro. 
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5. La preparazione del colore. 
4.* Il rad dol ti meato del precipitato. 

40. Questo materiale , di cui si va giornal- 
mente estendendo l' uso ncll' arte del tintore 
ed in altre arti , è una combinazione di acido 
prussico o idrocianico col ferro e colla potassa, 

41. La prima operazione, per produrlo, è di 
preparare la cosi della lisciva dì sangue. 

Una lisciva di dieci parli di potassa ( sotto- 
carbonato di potassa), purgata dai solfali e dai 
mudali che di solilo vi si trovano uniti, e ratlem- 
prala propom»;ialamente, eoi mezzi alcalimetrici, 
da dodici parti di acqua, si concentra colf cimili- 
zione lino alla metà, si mischia con sette parli 
di carbone , ottenuto dalla carbonizzazione del 
sangue di manzo , delle corna , ce. con pic- 
cola porzione di limatura di ferro, ed il miscu- 
glio si fa perfettamente asciugare al fuoco. 

La massa diseccala si espone all'azione d'un 
fuoco sufi) cicute per mantenere il crocinolo m 
istalo di arroventa me n lo , fintanto ebe uon si 
osservi più uè fiamma né fumo. 

42. Questo residuo si lisciva compiutamente 
coli' acqua. Un' altra lisciva di otto parti d' al- 
lume con due parli di vitriuolo verde (solfalo 
di ferro), da cui tulio il rame si e precipitalo 
col mezzo di un poco di ferro vecchio stato 
messo nella, soluzione, e ridolto per mezzo delfci 
calcinazione iu polvere gialla, a cui si aggiunge 
piccolissima porzione di acido solforico (olio 
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di vitriuolo), si versa nella lisciva di sangue, 
ed in poco tempo si vedrà il precipitato, che 
sarà grigio sul primo istante, poi verdastro, e 
Analmente azzurro. 11 lutto si-rimove per Ire ore. 
onde ossidare compiutamente il ferro che contiene. 

43. Quel precipitato si lava ripetutamente 
con mott' acqua, fintanto che il sapore non in- 
dichi più nessuna porzione di materia salina 
libera: poi sì (a passare per uno staccio fino, 
per esporlo all' aria, e cosi farlo asciugare, os- 
servando di sottoporlo al torchio, quando la dis- 
seccazione sarà arrivata ad un certo segno, onde 
in tal modo spremerne possibilmente l'acqua. 

44. Un poco di acido muriatico ( spirito di sale) 
diluito, che vi si aggiunga prima di farlo perfet- 
tamente asciugare, ne avviva il colore azzurro. 

45. Quando in questa fabbricazione non si 
fa uso dell'aliarne, si ottiene un azzurro più 
intenso e cupo, con un lucido metallico che lo 
fa rossomigliare all'indaco. Quel materiale porta 
il nome di azzurro di Parigi , ma viene poco 
ricercato. 

46. 1 caratteri d' un beli' azzurro di Prussia 
sono la leggierczza, la morbidezza, un color 
cupo, vivo ed intenso. 

Egli tinge la carta con facilità, e quando fa 
effervescenza cogli acidi, questo è un segno si- 
curo che vi si contiene della calce. 

Le scritture, scomparse pel tempo, si possono 
ristabilire e render leggibili bagnandole colla 
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lisciva d'i sangue, e poi con ima spugna imbe- 
vuta di acido prussico mollo diluito. 

47. Il sangue serve inoltre a letamare i 
campi , e, mescolato con argilla e colla catee , 
forma un cemento che resiste all'azione di an 
Inoro assai energico. 

Aggiunta V Col sangue si prepara in Svezia 
nn pane assai nutriente per uso dei-povero. Si 
aggiunge una certa quantità: di. sangue alla pa- 
sta ordinaria di farina Hi frumento. Presso di 
noi il sangue, spezialmente di pollo e di majalc, 
Tiene utilizzalo come commestibile ; ma è me- 
slcri ebe il sangue sia fresco, che altrimenti 
torna velenoso. — Diseccalo è in oggi gran- 
demente utilizzalo come ingrasso. Lo si adopera 
nella tintura a rosso d'India sul cotone, ed il 
suo siero, congiunto ali» calce, toma un eccel- 
lente cemento per le muì-aglié < già da remo- 
tissimo tempo in uso nella China ed in Spagna. 

Aggiunta II." L' azzurro di Berlino > pei- ri- 
guardo alla purezza, al luogo dove lo si pre- 
para, conta molte specie. Le principali sono : 

1. ' V 'azzurro di Berlino pròpriamente detto che 
si presenta in piccoli pani regolari, compatti, 
duri, pesanti, d'un bel bleu carico con splen- 
dore di rame melallico. 

2. ° L'azzurro di Prussia di Parigi il quale è in 
piccoli pezzi irregolari con facile frattura che 
si mostra leggiermente violacea; 

S.° L'aizurro carico. È in masse parai lei npipede 
retlaugclari con frattura nella ; 
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fonila ili masse irregolari di un bleu carico, 
compatte ma facilmente polverizzabili; 
5." L azzurro minerale clic è di mi bleu sbia- 
dato perchè lo si prepara con materia bianche 
( ossido di zinco, carbonato di magnesia ) in 
luogo dell' allumina. 

Il bleu del commercio è sempre imbrattate 
d'amido, di crela e di gesso. Colla bollitura si 
separa l'amido r, ripesando dappoi il bleu sì ri- 
conosce la quantità dell' amido clic yi entrava. 
L'acido solforico allungato iscopre i sali calcari. 
. Il bleu di Russia è adoperato nella fabbrica 
delle cane dipìnte, nella pittura ad olio, nella 
slampa delle tele indiane, delle stoffe di lana: e 
di seta, le quali vengono anche tinte con uti tale 
Ueu, e allora la tintura è detta bleu di Raymond, 
bleu di Francia. 

Col bleu di Parigi si prepara un bell'inchiostro 
azzurro, la cui forra ola consiste in azzurro di 
■Parigi quattro sera-poli. Acido ossalico noce urani. 
Zucchero sedici scrupoli. Acqua distillata otto 
once. — Tonini. 



Della Bile 

(Der Galle. — De li Cile) 

La bile del bue o fiele di hne è adoperala pel 
digrassam.cn to e per togliere le macchie grasse 
che si poggiano sopra i tessuti i cui colori sono 
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alterabili all'azione degli alcali e dei saponi. I 
iutieri ad acquarello, i miniatori ed i coloritori 
se »e valgono per dare maggiore vivacità e bel- 
lezza ai loro dipinti e perchè giova meglio d'ogni 
altra materia onde conservarli più lungamente. 

Andando soggetta la bile a facile putrefazione, 
la si concentra sotto Torma di estratto che si 
Scioglie , quando occorre , coli' acqua. Si deco- 
lora dividendola in dito parti dopo che Tu sot- 
toposta a bollitura c alla schiumatimi, e, in uno 
ilei recipienti, in cui si collocano le parli di- 
vise, si aggiunge un'oncia d'alluma e noli" altre 
un' oncia di sale comune per ogni due libbre di 
bile depurala. Si lasciano in riposo finché i li- 
quidi si sieuo chiarificali, si decanta, si mesco- 
lano fra loro i li, [nidi decantali e si lasciano in 
riposo <H nuovo, indi si filtrano ed allora prenda 
il nome di liete dì bue purificato. Questo proce- 
dimento è richiesto onde l'applicazione della 
sopra alcuni colori non abbia ad alterarli 
sensibilmente. ^ 

Si adopera pure la bile per la preparazioiw 
delle saponelle onde depurare le Bluffo, di seta, 
a colori delicatissimi, dalle macchie d'unto. Que- 
ste saponelle constano di parli eguali {once sei) 
di fiele di bue, di micie bianco e di polvere d'irido 
Corallina, che si mescolano in mortajo e dopo 
clic il miscuglio ha col tempo (6 o (l giorni circa.) 
acquistato la voluta consistenza si fanno !e detto 
saponelle. — Toniui. 
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5. DEL GUASSO. 

48. Il grasso si adopera 

1." nella fabbri casi o ne delle candele 
S\ dei .apoai. 

Fabbricazione delle Candele di imo, 
( T»t K Iic!ii« — QuwWlo it «if > 

49. Le fiuattro operazioni che costì titisci-.no la 
fabbricazione delle candele di sevo sono: 

1. " La scelta del materiale. 

2. * La sua fusione. 

S-* La preparazione dei lucìgnoli. 
A." L'intonacatura dei lucignoli. 

ii ) nello stampo 

b ) coli' immersione. 

50. La grande quantità d' idrogeno che con- 
tiene il grasso duro, molle o liquido degli ani- 
mali , o dei vegetabili , lo rende un materiale 
attissimo ad illuminare, stante che, combinandosi 
questa parte del grasso colla base respirabile 
dell' aria atmosferica ( ossigeno ), quesla viene 
decomposta, e se ne svolge il calorico colla luce. 

51. Ma, per ciò fare, si richiede che le par- 
ticelle del grasso, portate ad un elevato grado 
di temperatura, veugauo presentate sufficiente- 
mente assottigliate al luogo della combustione, 
lo che si fa per mezzo del tessuto capillare del 
lucignolo, a immergendolo nel grasso quando è 
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fluido, come si usa fare per gli oli vegetabili ed 
animali, o ricoprendolo, nome si pratica coi grassi 
eoncreli di cui si preparano le candele. Ad ecce- 
zione del grasso di majale, tutte le altre sorte di 
grasso animale concreto portano il nome di sevo. 

52. Quelle sorte , che più comunemente 5Ì 
usano per la fabbricazione delle candele, sono 
quelle di manzo, di montoni e di capre. Si pra- 
tica di mischiare, quando sia possibile, il sevo 
assai molle del manzo, col sevo mollo fragile 
dei montoni e delle capre particolarmente quando 
le candele sono destinate ad essere trasportale 
in lontananza, come quelle ebe in gran quantità 
vengono esitate nella Russia. Il sevo dei mon- 
toni però rende le candele molto più bianche. 
Più belle delle candele fatte eon tutti questi ma- 
teriali sono le candele di spermaceti ( Wallrats: 
blatte de baleine) fabbricate nell' America set- 
tentrionale. 

Aggiunta — Il bianco di balena dà delle candele 
diafane, le quali forniscono una luce viva edassai 
cbiara, né emellono catlivo odore. Queste can- 
dele però facilmente scolano e si consumano 
ne' luoghi caldi e le macchie che generano sopra 
le stoffe coi semplice stropiciamento si tolgono. 
Presso di noi però è adoperato il bianco di ba- 
lena dai profumieri che lo introducono nelle po- 
mate odorifere. — Tonini. 
■ 55. L'opinione di alcuni fabbricatori, che pre- 
feriscono il sevo vecchio al recente, è del tutto 
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erronea; il sevo fresco è sempre da preferirsi, 
giacche contiene in maggior quantità l'idrogeno 
ed il carlionio destinati all'illuminazione, ed è 
più pronto a combinarsi colla base respirabile 
dell'atmosfera. Nel sevo vecchio la porzione di 
questi princìpi, già combinati coli' ossigeno, sì 
trovano ridoni allo slato d' incombustibilità. 

54. Per prima operazione il sevo viene squa- 
glialo e passato attraverso d'uno slaccio molto 
lino, per levarne ogni sorta d'immondezze. 

L'uso di squagliare il sevo nell'acqua bol- 
lente presenta il vantaggio di ottenerlo più 
bianco , col prevenire la carbonizzazione della 
parte esposta al fuoco. 

55. L' altra operazione consiste nella prepa- 
razione de' lucignoli che si fanno di iìlo di lino, 
di cotone, dì canape ed anche di legno. 

Quando si vuole avere delle buone candele, 
occorre di purgare possibilmente da ogni sorta 
d' ^uguaglianze il filo che si adopera , e di 
esattamente attenersi ad un detenni uà lo nu- 
mero di lìli. 

Per conseguire l'intento si usa, nella maggior 
parte delle fabbriche , di con ficcare in una ta- 
vola una cavicchia di ferro , ed una lama dì 
coltello , distanti fra loro quanto imporla la 
lunghezza del lucignolo. Il lilo si ravvolge un 
dato numero di volte, da sei ad otto, attorno a 
questi due punti stabili , e poi si taglia col 
«ocello. 
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Sfi. Assai più co nodo riesce il metodo d'inna- 
spare il filo sopra un mulinello l.T eui circonfe- 
renza sia tlippia della lunghezza dot lucignolo: 
un giuoco di ruote dentate segna il numero di 
rivoluzioni del mulinello, e spinge un occhiello, 
che porta il (Un sopra un altro punto del mu*- 
lineilo per ivi stabilire un secondo lucignolo. 
Tre di questi mulinelli , combinati fra toro , o 
di lunghezza succiente per contusero 15 luci- 
gnoli ciascuno , si mettono in moto con un 
manubrio, ed in pochissimi momenti si trovano 
Tatti 45 (usignoli. 

57. La terza operazione è quella d" intona- 
care i lucignoli. Il metodo più semplice istà 
nel colare il sevo liquefano in istampi di latta, di 
stagno, dì rame o di vetro, nell' asse de' quali 
si ha stabilito il lucignolo. Lo slampo, che ha 
la forma che prende la candela, è aperto dalla 
parte più larga , e traforato sulla cima rifon- 
data, onde dar passaggio al lucignolo, che vi 
SÌ lissa con un poco d'argilla, mentre una sot- 
tile traversa di legno lo mantiene sul]' estre- 
mità opposta. La fila de' stampi , in tal modo 
preparati, si dispopc nei fori d' una tavola che 
serve di coperchio ad una cassa ripiena di sab- 
bia timida, per sollecitare il raffreddamento delle 
candele onde più facilmente ritirarle dalla forma. 
Le candele di fusione acquistano un aspetto di 
eludete di cera, e un certo lucido , che manca 
in quelle che si fanno eòli' immersioae dei 
lucignoli. 
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58. Il metodo di tuffare i lucignoli usato 
in alcune fabbriche consiste nelle operazioni so* 
guenti. Un numero di lucignoli aliatati ad una 
bacchetta di legno per mezzo di piccoli uncini 
viene in una volta tuffalo , prima in una cai- 
daja di sevo fortemente riscaldalo, e poi iu una 
cassa lunga e slrella, detta abisso, nella quale 
il sevo si mantiene lepido col mezzo di una 
bragiera disposta al di sullo. L' abisso si fa 
ordinariamente di stagno. L'immersione si ri- 
sele finché le candele sieno arrivate alla gros- 
sezza ed al peso domandato, osservando di met- 
tere le candele, dopo ciascuna immersione, ad 
asciugare sopra stanghe, sotto le (piali si trova 
una tavola con un orlo a foggia di cassetta per 
ricevere le scolature. 

AGGIUSTA. 

Fabbrica dalle candele Steariche e Margaricke 

(Tilgtaure unii Margarinisi! re licbter — Fabriration dea bougltl 
Slrariquei et margarini*} 

Dopo i lavori intrapresi sopra le materie grasse 
da Chevreul e da Uraeonnol, Gay-Lussac e Ohe- 
vreul, nel 1825, ottennero un privilegio per uti- 
lizzare della stearina e della margarina quali 
sostanze illuminanti. 

L'acido stearico è la sostanza del sego con 
cai si preparano le candele di un bel bianco e 
che rivaleggiano colle migliori caadele di cera: 
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f di spennaceli. Le operazioni che si eseguiscono 
consistano : 

Ne! sa poni fica re l'afillo stearico colia calce.; 

Nel decomporre lo sparalo di calce; 

Nel lavare l'acido stearico; 

Nello sceverare l'acido stearico dall'acido li- 
quido — acido oleico; 

Nella preparatone ilei lucignolo; 

Nel colare l'acido stearico nelle fanne: 

Neil' imbiancare le candele, nel pulirle, e nel- ■ 
1 1' impac lidia rie, 

1." Si saponifica l'acido stearico col mezza 
della calce. Questa operazione dev'essere con- 
dona con assai diligenza, che altrimenti i pro- 
dotti sono inquinali da materie incombustibili, e 
perciò lo candele bruciano malamente, si disec- 
cano con difficolta e non sono semitrasparenti. 
Por 100 parti di sego si adoperano 16 a 17 
parti di calce viva. Si pone in un tino di abete 
il sego con alquanto di acqua. Nel seno di que- 
sta malaria si fa arrivare una corrente di va- 
pore per mezzo di un serpentino metallico, 
e quando il sego è fuso vi si versa la «alce 
sospesa nell'acqua (latte di calce). 11 vapore 
continua lino a oli e la saponificazione siasi ef- 
fettuala, il che si fa in sei ore circa per 50 te- 
legrammi di materia. Si riconosce facilmente 
quando ciò ò compiuto perchè il sapone si rag- 
Bruma quasi ad un tratto e assume un' appa- 
renza diversa da quella che aveva dapprima. 
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2. ° Si decompone il sapone calcare [s [carato 
di calce), che si sarà sceverato, il ili successivo, 
dalla prima operazione per me^zo di imo schiu- 
ma lojn, trattandoli) coli' acido solforico. A tale 
effetto si riduce in minuzzoli della grossezza 
di una noce il sapone che si colloca in altro 
Uno di abete tenuto caldo da una correi) to 
dì vapore e sopra di esso a poco a poco si 
versa l'acido solforico allungato in modo che 
segni 20." all'areometro dì Sanine. Si conosce 
quando la decomposizione è segnila coli' avver- 
tire al deposito del solfato di calce che è del 
tutto omogeneo , cioè che non contiene sapone 
indeconiposto. La compiute decomposizione si. 
ha, giusta quanto la praliea ha addimostrato, 
coli' aggiunta del 10 al ih per 100 di acido sol- 
forico e dopo la reciproca reazione di tre ore. 

3. " Dopo alcun tempo di privazione della cor- 
Muta di vapore e dopo certo riposo, sì tolgono gli 
acidi grassi sovranuotanlì e si collocano in al- 
tro vaso dove vengono lavati con acqua alcua 
poco acid Illa ta, facendo agire anco allora la cor- 
rente del vapore , ed in seguito si versano i* 
altro lino ove sono lasciati lino al dì successivo. 

4. ° La materia raffreddala si divide in pezzi 
«la fare delle Specie di focaccic che si collocane 
sotto l'azione progressiva di un torchio idraulici» 
entro sacelli di lela o di erine pia- sceverami* la 
materia liquida — l'acide oleico. L'acido sica-, 
lieo, viene di nuovo sottoposto a pressione l'rj 
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lastre di Terrò riscaldale per sempre più privarlo 
dell' acido oieico. 

5. " Il lm-.igtiolo, per le candele steariche, deli- 
bi essere fallo a treccia per ovviare l'uso del 
Enoccolatojo e la formazione del fungo. Ai! age- 
volare la consumazione dello stoppino unitamente 
alla stearina vale l' immergere la treccia in una 
dissoluzione d'acido boracico che contenga il 
5 per O/o di acido; questo si combina eolia 
calce e l'orma una specie di bottone ambraceo 
allo a far brillare l'estremila dello stoppino. 

6. ° Si fonde la slearìnaela si versa negli stampi 
già precedentemente riscaldati al grado prossimo 
della fusione della materia. La stearina da li- 
quida si ùi prontamente solida, non cristiiUizna 
e si modella come la forma, sicché riescono li- 
scie e non cristallizzate lo candele. 

7. ° Quando non siano perfe'.t amente uhm che 
vengono esposte all'azione dell'aria libera e della 
luce solare, il che vaie a dar loro la desiderata 
bianchezza. Alcune persone sovra in tendo no a pu- 
lirle e a ridurle alla voluta lunghezza. Un pezzo 
di drappo di lana, imbevuto di spirito di vino, 
a 56." Beatine, dà alle candele la lucentet2a;.e 
a seconda del peso di ciascuna si fanno pacchi 
di Ire, quattro o cinque candele. 

Si fabbricano, mercé aposite forme, anche cru- 
dele ad uso di torcia a. quattro lucignoli, candele 
grosse per chiesa, ecc., e quai-do si vogliono 
Tecnologia, vfl. I. 3 
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colorale in ceiosie si introduce nella pasta fusa 
l'azzurro di ìterlioo o meglio L'oltremare. 

Alcuni sogliono aggiungere alia stearina da 
due a tre centesimi di cera prima di colarla 
nelle forme , e ciò nello scopo di rendere la can- 
dela meno friabile. 

Nell'cjpial modo si preparano le cambio mar- 
garinile , le quali godono molto minore credilo 
delle precedenti, sìa per la qualità scadente in 
quanto alle proprietà Tisiche, sia per rispetto alla 
loro durata, per lo che in oggi sono poco ricercate-. 

Allrc candele si ottengono per l'aciiliitcazioHc 
e la distillazione dei corpi grassi neutri , ed il 
processo non diversifica gran ehi! dal su d'ics cri Ito. 

L'acido oleico, che deriva dalia pressione cui 
venne sommessa la stearina, può venire utiliz- 
zalo per l' illuminazione degli sta Hit mentì, pol- 
la fabbrica del sapone , che è mollo quando 
tiene per base la potassa, e solido quando sì 
ha la soda, e per lo sgrassamento dei drappi 
-di lana. — Tonfai* 

Fabbricazione de* Saponi ■ ■ 

( Fcife — Sstoh ) 

59. I saponi sono combinazioni di un qualche 
grasso con un alcali, o-con un ossido metallico 
qualunque. Di questi ultimi però , essendo uni- 
camente fatto «so in chimica e non avendo al- 
cuna applicazione nelle arli , non credo di oc- 
cuparmi . 
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fiO. La differenza, esistenti! fra i diversi saponi 
alcalini, dipende in parte dal grasso che vi s'im- 
piega, ed in parte dall' aleali che vi si combina. 

Ci. l'olendosi per la fabbricazione de' saponi 
adoperare indistintamente lauto i grassi animali, 
quanto i vegetabili. Per essere più chiari, trat- 
teremo qui degli uni e degli altri, ancorché que- 
sto articolo sia più particolarmente destinato 
all'esposizione degli usi dei prodotti animali. 

62. Nella fabbricazione dell'uno, come dell' at- 
iro sapone, la combinazione del grasso eoli' al- 
cali si opera per mezzo della causticità comu- 
nicata all'alcali dalla calce viva, la quale assor- 
bisce fino l'ultima particella di irrido carbonico. 

65. Nei paesi settentrionali si fa generalnieiKe 
uso dei grassi animali, e più particolarmente di 
quelli di manzo; al Capo di Buona Speranza « 
adopera il grasso clic si ricava dalle grosse code 
dcllp pecore indigene ('); nei paesi meridionali 
dell'Europa, l'abbondanza dell'olio d'uliva fa si 
che lo si impiega per questa fabbricazione: cosi 
pure in quo' paesi ne' quali la grande produzioni-, 
di certe piante, i cui semi somministrano una 
notabile quantità d'olio, come il lino, la canape, 

(*) Queste pcwre ipfHano alla rat» Aratira , che lre»as! jptf- 
rjalmenU: in Siria ( odi' India. Vuol essere troncata la roda, che 
«anca del lutto di yertebre, ondi non sìa .Mediala la muoia. Si 
«trac dalla coda il dello fluido grasso fceeodovi dello intigni, fc 
ywli non seno punto pericoW. — Torniti, 
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il colzal, il ravizzone, ne, porniette l'uso, si ado- 
perano qnpsli olj; lìti anzi l'olio dì pesce, pro- 
veniente dalle, balene e da altri animali marini, 
serve pure a questa fa libri eazione, e finalmente 
valgono anche le tosature di lana che procedono 
dalla cimatura de' panni nelle fabbriche di 
■paoni-lari. 

64. Se i grassi si avessero da ordinare secondo 
i vantaggi ch'essi prescniano per la qualità do' 
saponi che vengono preparali , si avrebbe la 
serie seguente : 

1.° Olio d'uliva. 

%° Sevo, grasso di majalc, butirro, olio di 
cavallo. 

S." Olio di colzat, di ravizzone. 
—A.° Olio di pesce. 
5.° Olio di canape, di noce, di lino. 

Quello, derivante dalla lana trattala colla li- 
nciva caustica, non serve che per la follatura 
dei panni. 

65. Delle tre sorte di alcali fin ora introdotti 
nelle arti, l'ammonìaca non vale che alla fab- 
bricazione dì qualche sapone medicinale ; la 
potassa dà un sapone che attrae l'umido dal- 
l'atmosfera, e quindi si fa molle, onde, a pro- 
priamente parlare, unicamente la soda e quella 
che comunica al sapone la durezza. Con tutto 
ciò nei paesi, dove l' esenzione dei boschi, col- 
l'abbondanza di potassa si compensa la mancanza 
di soda , come nella maggior parte dei passi 
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settentrionali, si fa pure uso della potassa, per 
la prima produzione, ma quell'alcali nel corso 
dell'operazione viene rimpiazzalo dalla soda 
proveniente dal sai marino, come si vedrà nel 
progresso dell' esposizione. Anzi per semplifi- 
care 1' operazione sì Uscivano le ceneri, e col 
mezzo della calce si rende caustica la potassa 
che so n' estrae. 

Aggiunta. — Le idee date dall'Autore sopra i 
saponi non rispondono all'attuale slato della 
sciema, ed è perciò che repuliamo rettificarle, 

I saponi sono veri sali costituiti dall' unione 
di acidi grassi cogli ossidi metallici e la rea- 
zione reciproca degli uni inverso gli altri forma 
ciò che dicesi sapom/icaitooe. 

Quattro sono gli acidi grassi che ordinaria* 
mente concorrono alla saponi fica zio ne : l'acido 
margàrico, /' oleico, lo stearico ed il palntitico. 

La consistenza dei saponi è tanto maggiore 
quanto più elevato fu il punto di fusione cui 
vennero sottomesse le materie grasse ; ma la 
soda, a cose eguali , dà sempre il sapone più 
<luro , che anzi dai fabbricatori di sapone è 
tenuto quasi alcali il solo valevole a fornire un 
sapone duro. 

I saponi insolubili, che risultano dall' union» 
dei delti acidi grassi coi veri ossidi metallici, 
sono comunemente detti empiutiti., — Tonini. 
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Sapanr Ai sevo 

(Talgfrife — Sa.™ At gninO 

C!5. Le operazioni, costituenti la fabbrica zi un e 

del sapone di sevo, sono: 

1. " La prepara/ ione della lisciva caustica di 
potassa. 

2. ° La bollitura della lisciva insieme col grasso. 

3. " La conversione del sapone ili potassa in sa- 
pone di soda col mezzo del sai marino. 

4. " li raccolto del sapone Formatosi, 
a.* La seconda coltura del sapone. 

C." Il raffreddamento del sapone nelle forme. 

07. La prima avvertenza da aversi per questa 
■fabbricazione deve esser quella di accertarsi 
della quantità di potassa ebe contengono le ca- 
lieri che si adoprano, poiché le varie sorte di 
vegetabili, ed anzi le piante dell' istessa specie, 
.ma cresciute in suolo diverso , somministrano 
delle ceneri variamente ricche di potassa. 

Gii. Giunto che siasi a tale cognizione per 
mezzo dei saggi al cai iniettici, de' quali si par- 
lerà trattando della fabbricazione della potassa, 
si fanno dei mucchi di una determinata quan- 
tità di ceneri, e, dopo averli leggermente in- 
nalzali, si pratica una fossa in cima di ciascun 
mucchio, in cui si inette una quantità di cab» 
viva, equivalente a quattro decimi in peso della 
potassa contenuta in quel mucchio di ceneri. 
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La ealce a poco a poco si spegne nel muc- 
chio omklo , e , dopo qualche ora , si mescola 
il tulio. 

fili. Il miscuglio sì gelta sopra un panno dì? 
sposto sulla bocca d' una tinozza e vi si versa 
sopra una quantità d'aqua sufficiente, perchè la li- 
sciva ricavala sia almeno dieci volle uguale al 
peso combinato della potassa contenuta nelle ce- 
neri e della calce adoperata, o sia 14 volte il peso 
della potassa. In questa quantità d' acqua non 
Si comprende quella ponione la quale, venendo 
assorbita dalle ceneri , non passa per il filtro. 
. 70. La lisciva caustica , che in tal modo si 
ottiene, si porta, coli' aggiunta della dovuta por- 
zione d' acqua, ad una concentrazione tale, da 
segnare all' areomelro 25 per cento di potassa 
caustica. 

Siccome però nella cottura del sapone oc- 
corre talvolta una lisciva più debole , cosi se 
ne suol fare di tre gradi: di 25, di 10, c di 4 
per cento. 

. 71. Chimicamente parlando, 100 parli di 
grasso richiedono 55 parli di potassa caustica, 
o sia in misura e peso di Vienna un piede cubo 
di lisciva di 25 per cento corrisponde a 2li 
funti di grasso. Questa è la proporzione del 
miscuglio che si porla in una caldaja e che si fa 
bollire, tintanto che ne risulti una gelatina leg- 
giera delta colla di sapone. 

72. Quando la gelatina, dopo una ebullizionc 
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ili sei in sette nre, non presenta l'aspetto de- 
mandalo, cioè di filare dalla tazza, con cuisidi- 
mona, c di convertirsi col raffreddamento in- 
(ina gelatina mnlto densa : in allora vi si ag- 
giunge della lisciva di secondo gradi, fi'itanlo 
che 1' ebullizinne la riduca al segno richiesto. 

7j. Si fanno poi discorre ì~' parli di sai ma- 
rino in una quantità d' secata bollente, precisa- 
mente bastante a discioglierlo e non più; e, 
avendo fatto raffreddare la soluzione per se- 
pararne i sali eterogenei, si decanta il liquore. 
Questo si mette di nuovo a riscaldare, ed in. 
piccole porzioni si versa nella massa di sapone, 
sempre dimenando, fintanto che tutto il sapone 
sì sia portalo alla superfìcie in piccoli granelli. 

74. Allora il tutto si passa por uno staccio, 
ed il sapone che vi resta si torna a mettere 
nella caUaja, aggiungendovi della lisciva dì se- 
condo grado, quauto occorre per disfarlo. In 
naa seconda coltura di poche ore si termina 
la combinazione e si svapora l'eccesso d'acqua. 

75. La massa raffreddata si mette nelle forme, 
o sia in cassette lunghe di legno , col fondo 
trasforato in varie parli e ricoperto di tela. 

I pani p arai lelopi pedi di sapone raffreddati, 
e suflicieutemente asciugati, si tagliano o divi- 
dono con un Ilio di rame. 

In questa fabbricazione, da una parte di sevo, 
si ottengono due di sapone, le qua;', ben asciu- 
gate ne danno una ed un terzo. 
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76. Nel modo esposto 1' acido muriatico del 
sale marino combinandosi colla potassa, conte- 
nuta nel sapone, vi cede la soda che si trova 
lìbera dell' acido, onde il sapone si trasforma 
in sapone di soda, stante clic quello di potassa, 
a cagione della sua affinila per l'acqua dell' at- 
mosfera, resterebbe untuoso e molle. 

77. Il muriato di potassa rimasto nella so- 
luzione serve in istato di lisciva per la folla- 
tura dei panni bleu , ovvero si cstrac u si fa 
fondere per uso delle fabbriche di allume. Lu 
teneri Uscivate si utilizzano per letamare i campi. 

Sapone d'olia 

(Ofhifcifc — dm i rimile) 

7S\ Le operazioni costituenti la fabbricazione 
del sapone d'olio d'uliva sono: 

1. " La preparazione della lisciva caustica di soda. 

2. " La costruzioni; de' fornelli, 
ii." La purificazione dell' olio. 

4.° La cottura dell'olio insieme colla lisciva. 

E>.° Il deposito del sapone formato. 

g.° La seconda cottura del sapone. 

1° Il raffreddimelo del sapone nelle forme. 

79. Questo sapone, dello in alcune parti della 
Germania sapone dì Venezia quando viene fatti» 
coll'ojio d'uliva, si fabbrica presso a poco nel- 
j' (stesso modo che il sapone di sevo , culla 
differenza clie in questo caso non occorre di 
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convenire il sapone di potassa in sapone di 
soda, perchè si adopera immediatamente la soda. 
La piccola porzione di sale , che si aggiunge 
sulla fine dell' operazione , vale unicamente ad 
accelerare la separazione dell'acqua dal sapone 
per effetto della sua affinila pel sai marino. 

80. Le calduje che servono a questa fabbri- 
cazione barimi un fonilo di rame intonacalo 
fuori e dentro di uri cemento di vetro, di quarzo 
pestato, di mattoni polverizzali e di sangue di 
manzo. Le pareti sono di mattoni , e ciò per 
ovviare ai difetti delle caldaje formale intiera- 
mente di melallo, stantechè in queste non solo, 
per via della decomposizione del melallo , si 
perde alquanto della bianchezza del sapone (*), 
ma ancora perchè essendo i metalli i migliori 
eondultori del calorico, la troppa rapida trasmis- 
sione di questo, altraverso atte ealdaje di me- 
tallo, facilmente determinerebbe il rigonfiamento 
della materia che contiene e l'abbrueierebbe. 

01. La lisciva si prepara, nella proporzione 
di cinque parti di buona soda eausliea , sopra 
sei d'olio. 

82. Quando l'olio è carico di parli eteroge- 
nee, che lo rendono sporco, si comincia col farlo 



(*) Non è tlie il melallo si decomponga, perche un corpo a>nle 
Eri <jni per srmpiicr unii può scmdrrsi, ini piulloslo f [*irliè litne 
uso ossidalo r. qiiesl' ossido forma togli aridi grassi sali insolubili 
— «afoni insolubili — die colorano b inlicra colia. — Tonini. 
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bollire: poi vi si aggiunge una piccola porzione 
di lisciva forte con cui si continua a mantenerli» 
in rliiillizionc per separarne le fecce. Si sospenda 
il fuoco per travasare l'olio purificato, si leva 
tolto il deposito e , dopo di avere ben nettala 
la caldaja, vi si rimette l'olio puro (limpido) 
per continuare la eottura. 

83. La lisciva si aggiunge a poco a poco , 
dando principio con un ranno meno fot te , e 
facilitando la cornili nazione delle due sostanze 
coli' agitarle senza interruzione mediante una 
lunga spatola. 

La materia impastandosi si separa insensi- 
bilmente dal liquore acquoso: in quel momento 
vi si getta una piccola quantità di sai marino, 
per accelerarne la separazione come già di- 
cemmo. L'ebollizione si continua per due ore , 
dopo le quali si spegne il fuoco e si cessa da 
ogni rimescolamento. 

84. Dopo alcune ore si fa scolare, per una 
spiua die si trova nel fondo della i-aldaja, l'acqua 
«he si è separata , si riaccende il fuoco, si ag- 
giunge qualche poco di acqua pura per disciorre 
il sapone e, quando questo è perle tlainente, di- 
sciolto e bollente, vi si versa a poco a poco il 
rimanente della lisciva. 

05. Si conosce clic il sapone è portato al 
conveniente grado di condensazione, coi lasciar»* 
cadere e rappigliare alcune goccio sopra una 
lama di coltello, o col maneggiarle fra le dita. 
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86. Nel Tondo delle Torme, nello quali si vets* 
la pasta i! ■! sapone , alcuni in vece <li tela 
osano mettere un poco di calce in polvere , il 
che contribuisce in due modi: ad accelerarne it 
diroccamento, cioè, come assorbente dell'acqua, 
ed ì:i parte col levare quella piccola porzione di 
sai marino che potrebbe esservi rimasta dentro. 
Tre parti d'olio danno cinque parli di sapone. 

87. I saponi marmorali sono preferiti per 
l'imbiancamento delle tele ; essi richiedono una 
manipolazione assai Taticosa per combinare il 
sapone bianco con qualche ossido di ferro. 

88. Per averli, si prescrive d'aggiungere al- 
l'olio impiegato, per fare il sapone una soluzione 
debole di solTato di ferro nella proporzione 
d' una parte sopra 140; si getta nella caldaja, 
e si mantiene 1' ebollizione tinche la pasta di- 
venti nera; poi, spento il Tuoco e fatta riposare 
la massa, si lascia scolare la lisciva dalla spina. 

t!3. Questa manipolazione sì ripete per nove 
n. dieci giorni a fungendo ogni volta della li* 
scivi fresca, che poi si scola dopo l' ebulli* 
zione. Trascorso tal tempo e levato il fuoco, 
quando la massa è -ben riposala e tranquilla, 
vi si versa sop.-a .fel l'ocra stemprata nell'acqua, 
e da due uomini si fa travagliare ed agitare la 
pasta, mentre altri gallano di quando in quando 
della nuova lisciva nella caldaja , (intanto che 
la pasta torni a farsi liquida. Dopo questa epu- 
razione il sapone si mette nulle forme. 
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- 90. I saponi, sieno dì .sevo . sieno d' olio i. 
Tengono sofisticali ih.'t venditori , clic vi fram- 
mischiano d.'Ui: parli torma , ovvero vi fanno 
éntrare un'eccessiva porzione d'acqua, conser- 
vandoli in una dissoluzione dì sai marino. 

< 91. I caratteri di una buona qualità di sa- 
pone BMW la bianchezza , la durezza , la sec- 
chezza ed una perfetta solubilità nel)' acqua. 

- Tra i saponi dolio, i più slimati sono quelli 
di. Caudia o di Marsiglia. 

9.2. Oltre a questi saponi se ne fanno ancora 
dei molli, de' verdi, de' neri, d'olio di pesci « 

potassa: la loro fa Ubicazione è importantissima 
nella Fiandra e servono particolarmente per 
il di^rassiimento delle stoffe e per alcuni usi 
economici. 

95. Di vantaggio non minore de' precedenti st 
può considerare il sapone che in gran copia si 
fabbrica nell'America^sellenlrionale cim una li- 
sciva caustica di potassa col sevoecon una resinai 

Questo si distingue dai precedenti per esser» 
duro e secco quanto quello d'uliva, ma dell'a- 
spetto ridia cera gialla e di un odore soave , 
«he palesa la resina che vi si contiene. 

II prezzo è inferiore a quello degli altri saponi 
ed è solubilissimo nell'acqua, e tale proprietà lo 
■■•□de multo stimabile. 

Aggiunta. — ire sono le materie che concorrono 
alla l'orinazione dei saponi — Malene grane , 
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Acqua, Ossidi metallici — . La potassa, la soda e 
l'ammoniaca sono le uniche Itasi che forniscono t 
«apolli sobillili ; gli altri ossidi danno saponi in- 
solubili. L'ammoniaca si unisco a freddo colle- 
materìe grasso e forma dei saponi die sono 
unicamente adoperali in medicina. V. itene perù 
avvertirti come il sapone ammoniacale sia so- 
lubile, per il che 1' ammoniaca viene, negli usi 
do mesti ci, adoperala per digrassare particolar- 
mente i collari degli abili da uomo ed è pel 
motivo che, contenendosi nelle penne del pelame 
dell'ammoniaca, queste, bullite, vengono Ua ta- 
luni usate per l'indicato scopo. 

I saponi a base di soda riescono tanto più 
duri in quanto ([desta sia sapouilieata dall'acido 
stearico. 

Tulli ì saponi tengono una certa quantità 
iì' acqua ma non in una costante proporzione. 
Quanta minore acqua vi è in un sapone lauto 
più ha di valore; e certo quello di Marsiglia me- 
rita per questo riguardo la preminenza. I mer- 
canti però avidi di guadagno sugliouo caricarlo 
d'acqua cui tenerlo in mia soluzione satura di 
sul marino, e cosi , in capo ad ua mese , Ì00 
parti di sapone secco pesano ì'A. , 

Un buon sapone bianco deve sciogliersi com- 
piutamente nello spirito di vino bollente. Que- 
sta soluzione alcoolica — essenta di sapone , 
qtiando sia aromatizzata, — giova a riconoscere 
la purezza del sapone ili commercio, il quale 
viene pure adulterato con materie terrose. 
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Le acque rimasta dalle Fabbriche di sapone, 
che in passata venivano gittate , in oggi sono 
utilizzate per l'illuminazione a gas. Trattandole 
coli' acido solforico sono sbarazzate dalla pre* 
senza dell'alcali. 

I saponi cosmetici richiedono molte cure e 
materie assai pure. Quelli a base di soda ven- 
gono preparali coli' olio ili «mandorle dolci 
od amare, con quello di nocciola, di palma, 
colla sugna di porco, col sego, o col butirro. 
Quelli n base di polassa non sono che di sego 
o di grassi. Essi debbono essere il meno ohe 
sia possibile alcalini. Imporla, per questi sa- 
poni, rimuovere, il più elle è dato, verso il tine 
dell' operazione, le materie, il clic vale ad as- 
servire loro leggerezza e bianchezza, l'rima che 
si dissecchino vengono aromatizzali. 

II sapone di Windsor, che e assai stimale-, 
non è che un saponu di sego di eastralo aro- 
matizzalo e coloralo. La polvere dì sapone, per 
la barba consta di parli eguali di fiore di fa- 
rina di frumento e di sapone bianco disseccalo 
c polverizzalo, che si aromatizza con olj essen- 
ziali o con polveri odorose fra le quali figura 
più comunemente tu polvere dèlia radice d'Iride 
fiorentina. La laponina e la guanleina, destinate 
a pulire i guanti, non sono elio polvere di sa- 
pone bianco aromatizzalo. 

('.li inglesi poveri adoperano una speeie df 
sapone per digrassare i loro vestiti, il quale si 
etilene impastando le ceueri di fobie culi' orina. 
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Si consegue un sapone colla cera gialla ed 
una soluzione di tarlralo pure di potassa e di 
calce. — Tomai. 

Altri usi del grasso animale, 

W. Oltre alla fabbricazione delle candele e 
del sapone diverse sorLa di grassi sono adope- 
rate dal profumiere , a fare pomate o mauleo 
che, alle quali con essenze e con erbe fragrami 
si comunicano varj odori soavi. 

Un altro uso assai esleso si fa del grasso per la 
concia delle pelli, come si vedrà a quell'articolo. 

IV.' DELLE BUDELLA 
(Geenne — Boj.w) 

95. L'uso principale delle budella consiste 
■ella fabbricazione delle corde armoniche , e 
delle forme o libretli nei quali si colliquano in 
foglie sottili l'oro, l'argento ed il rame. 

Fabbricazione delle corde armoniche 

(Dinnuiua — Curde ic bojaui) 

98. Le operazioni che costituiscono la fabbri- 
cazione delle corde armoniche sono : 
* 1.° La scelta del materiale. 

2.* La divisione e macerazioni: dello budella. 
5.' La raschiatura. 
i.' L'asciugamento, 
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5. " La lisciva zi one. 

6. ° La seconda raschiai ura. 

7. ° 1/ attortigliamento. 
(!.° 11 distendimento. 

(t.* La zolforazione, la sfregamento colla pietra 
pomice e l' ingrassamento. 

07. Per la fabbricazione delle corde armoni- 
che si adoprano le budella più sellili dille ca- 
pre, delle pecore, de' camosci e dei galli, giac- 
ché quelle degli altri animali non possiedono 
sufficiente elasticità. 

DB. Le budella si tagliano con apposito col- 
tello , e si fanno macerare nell'acqua fredda 
per ispogliaile della mucilaggine animale che 
ricuopie la superficie interna: poi si raschiano 
passandole sopra un colLello che sia soltanto 
tagliente verso la cima; le corde line non ti 
raschiano che con una canna spaccala. 

93. Vengono esse poi ravvolte sopra qttadrt 
lunghi, o telaj di legno, per farle asciugare, e, 
dopo ciò, si mettono in una lisciva caustica di 
potassa , nella quale depongono di nuovo una 
quantità ili mucilaggiue ; indi si sottomettono 
a nuova raschiatura, 

10U. Quando sono ben purificate, si contor- 
cono con mia ruota del tutto simile a quella 
del cordajuolo, osservando di dare, secondo il 
numero dilla corda clic si suol l'are, n.n numero 
fisso di fili e di contorsioni si p-a una deter- 
minata lunghezza ; p. e. per la corda A da 
Tecnologia, voi 1. 4 
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violino 4 fili e 60 torsioni. Alcuni consigliami 
di fregare le eorde con alcuni crini nell'allodi 
contorcerle , per aumentarne così l'elasticità. 

101. Subito dopo, terminata l'operazione della 
torsione, esse vengono dislese e fissate alla do- 
luta lunghezza , onde impedire ehe nel raccor- 
ciarsi cambino di tono. 

10"2. La tavola, sitila quale si fissano, va so- 
vrapposta ad una cassa lunga , nella quale si 
mette. un piatto con dello zolfo acceso, e que- 
sta si ricuopre del suo coperchio. In lale stato-, 
si lasciano te corde per alcune ore, ed anzi, 
secondo le circostanze della stagione, per alcuuf 
giorni. 

103. Levate dalla cassa, si fregano colla pie- 
tra pomice o coi crini, e poi coH'olio dì man- 
dorle',, per procurar loro la bramala finezza e 
flessibilità. 

104. Lo corde armoniche per essere buone 
debbono presentare un aspello chiaro, uniforme, 
ed alquanto trasparente in proporzione della 
loro grossezza. Sono da rigettarsi quelle di co- 
lore molto scuro,, ruvide, ineguali c dure. 

105. L'Italia, e particolarmente Roma, ci 
somministra le corde armoniche di miglior qua- 
lità. In Padova, Verona, Venezia, Vienna e Praga 
se iie preparano delle perfette. 

Itìtì. Dcvesi pure riferire alle budella , usate 
in commercio, il così detto pelo di Spagna , » 
sia quel budello che si cava, dal baco da seta 
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nel' momento in cui sta per fabbricare i! boz- 
zolo. Egli è di natura molto consimile alla seta 
di color bianco e di una consistenza sufficiente, 
per servir di filo d'amo ai pescatori, senza cb« 
accorra di torcerlo. 

107. La Russia è in possesso del commercio, 
delle budella che si. consumali») in Italia.. 

Fabbricazione delle [uvme nelle quali si stendono 
i metalli. 

(GaUtcblageniuchcn — UyicIs jiour ]es bitteun i'OrJ 

408. L'alto prezzo e L'incredibile duttilità 
dell'oro, di cui un grano basta per ricoprire 
ima superficie di liOU pollici quadrali, (piando 
sia IraLtato nel modo in cui è lavorato al giorno 
d'oggi, hanno dato origine all'arie dell'indora- 
tore , il quale adopera 1' oro ridotto in foglio 
sottilissime. L'adesione, che possiede un foglio 
tanto sottile e leggiero per tulle le materie, fra 
le quali esso può riporsi per esleniiirrlo, è stata 
per mollo tempo un ostacolo alla riduzione ia 
foglie di questo metallo. 

Sembra che in Norimberga sia. stato scoperto 
il metodo di preparare le budella di manzo 
per tal uso , ma che, per le guerre insorte in 
Germania a causa della Ili forma , l' arie si sia 
portata in Inghilterra , onde per mollo tempo, 
gl'inglesi si trovarono, in possesso di qucsl' ar- 
cano, che perù adusso; è. ritornato all'aulica, sua^ 
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patria , di modo che si Tanno al presente que- 
sti librelli in molli luoghi. 

J09. Le operazioni che costituiscono la fab- 
bricazione delle forme per il battiloro sono : 

1. ° La scelta del materiale. 

2. ° L'estrazione della pellicola dattorno al budello. 
5.* La lavatura e la doppiatura. 

4. " La lisciatura colla pietra pomice, 

5. ° L' intonacatura colla vernice. 

6. ° La formazione di:' libretti. 

HO. Dalla parte dell' intestino retta del manzo, 
là dove incomincia la continuazione degl'inte- 
stini tenui, sì distacca con un coltello la pelli- 
cola interna, che si leva stirandola verso l'ano. 
La pellicola esterna si lava, c si purga quanto 
è mai possibile, e, sottopendola a stiratura sopra 
un lelajo di legno , si applicano due pellicole 
l'una sopra l'altra, ed in tale stato si fanno 
asciugare in modo che restino attaccate insieme. 
Le pellicole dislese si puliscono poscia colla 
pietra pomice e colla polvere di gesso colto. 

Hi. Sebbene con tale operazione le pellicole 
sieno ridotte ad un allo grado di nettezza, esse 
hanno però da subire altra operazione che consi- 
ste nel!' intingerle per mezzo <li una spugna in 
una tintura di aromi estratti collo spirito di 
vino canforato. 

112. Esse si vendono in numero di 700 fo- 
glie che costituiscono una forma intiera, la 
quali, racchiuse in un fodero, si mettono atl 
asciugar perfettamente iu un forno. 
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413. I libretti, che l'uso ha resi inservibili 
per quelli die battono 1' oro in foglietti , rie- 
scono migliori per quelli che riducono in foglietti 
il rame. 

114. Sembra inutile di rammentare che le 
intestina di alcuni animali domestici , partico- 
larmente del majale e delle pecore, servono per 
insaccare la carne porcina onde fame salsiccia, 
salami ecc., die sono di carne sminuzzala e di 
altre cose buone a mangiarsi. 

5.° DELLE PELLI 
( Haute — Pewx ) 

145, La diversa natura delle pelli di varie 
specie e classi di animali ba dato luogo ad 
una grande diversità nel modo di adoperarle. 
L'utile più esteso si ricava dallo pelli de' pop- 
panti {mammiferi); quelle degli uecelli sono 
di pochissimo vantaggio in confronto dello pre- 
cedenti; fra lo pdii de' pesci non si usano che 
quelle delle diverse specie di squalo , genere 
di pesci a cui appartengono il l'esce Cane , lo 
Squadro , la Bina , il Pesce Angelo. Nelle no- 
stre parli non sì usano le pelli degli anfihj , 
sebbene ne' paesi tra i tropici vengano assai 
stimate le pelli di alcune specie di serpenti , 
particolarmente del genere biscione. 

116. Le squame acute e dure, che ricoprono 
la pelle di lutti li squali, rendono queste pelli 
utili pei lavori fini di legno, di corno, di osso 
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t il' avorio. Sembra che questa proprietà delia 
pelle fli squalo abbia data la prima idea della 
lima, come di fallo la Tediamo usata dai pò- 
poli più rozzi. 

Col raffinarsi la fahhricazinne delle lims , • 
di altri ordigni di frrro , si va a poco a poco 
perdendo l'uso di (jiiesta pelle (*}. 

117. Un altro modo di adoperare queste pelli 
-è quello di ridurle nei cesi detto sagri di pesce. 
Si produce questo sagrì stirando la pelle fresca 
<del pesce squalo sopra una tavola e , dopo di 
averla fatta ben asciugare, si distruggono con 
pietra arenaria i pungoli delle squame, onda 
queste, in lai modo smussale, presentino il ta- 
glio orizzontale. La pelle dello squalo , parti- 
colarmente eolle sue squame stellale, offre un 
aspetto mollo piacevole; per cui, dando a que- 
ste pelli diversi colori, servono a ricoprire og- 
getti di galanteria, astucci, cannocchiali ec. 

Uf). Delle pelli degli uccelli non si usano 
comunemente che quelle del cigno domestico « 
del cantante levandone tulle le penne maestre , 
e non lasciando ebe le piume, delle quali gli 
uccelli acquatici hanno un foltissimo involucro 
al di sotto delle penne. Servono esse come pel- 
liccerie e per ricoprire i fìoechi per la cipria , 
c polvere di cipro. In sostituzione delle pelli 



fi Vita* lunedi ul Nitrita questi pelle dill 1 insctrif nie del U- 
ifKirdo per togliere all' «fremili acuminila delle slecthe b baia, 
.«he, ftr T u» loro, tÌ li fermi, — Tonini, 
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di tigno valgono quelle scelte di oche ed anche 
di anitre. 

419. L'uso che si fa delle pelli de' poppanti 
(Mimmi feri) si divide in due grandi sezioni, 
le pelticcie, cioè, ed i cuoi. Ver le prime vi si 
lascia esistere il pelo, e la pelle si rende uni- 
camente morbida ed arrendevole; in cu (re i cuoi, 
a' quali si levano i peli, per mezzo della concia , 
acquistano più particolarmente la proprietà di' 
resistere all'azione dell'acqua. 

Mettere del Petlicciaja 

{ KiiiMbcr — Mktkr) 

120. Sebbene nel corso dì storia naturale si 
sia fatta menzione degli animali le cui pelli si 
adoprano più generalmente dal pelliccia jo , non 
sarà forse fuori di proposilo di dirne nuova* 
mente qualche parola, stan teche, non solo par- 
leremo delle specie di animali , ina ancora de' 
diversi siali ne' quali si usano le pelli delle 
medesime specie e delle loro varietà. 

121. Eccello il genere pecora, le pelli degli 
altri animali domestici sono di nessun uso per 
il pellicciajo. Sarebbe bensì da nominarsi il 
gatto, ma .sembra ch'egli si troverà meglio a 
sud luogo collocandolo fra gli animali selvatici 
dell'istesso genere. Del cane, il pellicciaio ne fa 
pochissimo uso, se non è per bisaccie affine di 
contentare il caprìccio di qualche cacciatore. 



Digitized by Google 



f>fi TECNOLOGIA ZOOLOGICA, 

ì." La pelle della Pecora cornane non sommini- 
stra che una pelliccia poco ricercata, ed usata 
soltanto per foderare vesti. 

Nelle provinco della monarchia austriaca il 
contadino d* Ungheria fa grand* uso delle pel- 
liccio di una specie di pecora a corna lunghe 
dritte e contorte a Foggia di spirale. 

Q'iesta pelle si compera fresca dal macellaio 
in mazzi del numero di 10, modo di contratto 
che si usa per quasi tutte le pelli di pecore. 
2° La Pecora di Transilvanici : la sua pelle è * 
più ricercata della specie comune. 

5. * t'ecora di Persia : sorta più lina col pelo rav- 
volto in anelli, di color grigio più o meno cupo. 

4. Pecora della Crimea : meno stimata della pre- 
cedente, desistesse colore c viene dalla Russia 
meridionale. 

fi." Agnelli bianchi: procedono dairiutcrno delle 
province della monarchia. Le pelli degli agnel- 
lini molto piecoli sono ricercate. 

6. ° Astracani: agnelli della Russia meridionale, 
che si levano dalla madre prima del parto. 
Fra le varie sorte sono più stimate quelle che 
sono d' un nero cupo eoa lustro di seta , ed 
anelli piccolissimi. Sono meno ricercali quelli 
di color bruno o bruno rossiccio. 

7. ° Agnelli di Itotmgua : peliiccie che pure si 
ricavano dagli agnellini non ancora nati. 

Gli animali selvatici de' quali vengono adoperate 
le pelli dal pellicciaio, sono : 



Digitized by Google 



FAHTE PRIMA. S7 

1. ° // Lupo ( Wolf-Loup ) dell' Ungheria , della 
Polonia, della Russia e dell'America. 

2. ° £fl Volpe comune ( gemeiner Fucks-Rcnard ) , 
che si ritrova quasi per tuli a Europa, dà una 
pelliccia poco slimata. Sono da eccettuarsi 
(incile provenienti dalla volpi della Francia , 
d.lla Svizzera e della Podolia. 

3. " La Volpe cenerina (dee blatte Fuchi, le Renard 
bleu) dà una pelliccia di altissimo prezzo. 

A." La Volpe bianca (Pelar fuchi-Renard blanc de 
Russie) è alquanto inferiore alla precedente. 
Queste due sorte ci pervengono dalle parti 
più settentrionali dell'Impero Russo in Europa 
ed in Asia. 

5. ° La Volpe nera (sehnwjer Fuchi-Renard noir) 
è più preziosa ancora delle precedenti; abita 
nei medesimi luoghi che la specie or ora ac- 
cennala, ma più particolarmente l'America 
settentrionale. 

6. " La Vulpc argentina f Silberfuchs-Renard ar- 
gentò) è assai meno ricercata ; spelta alla spe- 
cie slessa della precederne, ma ha i peli bian- 
chi sulla punla. 

1* La Tiare { Ziger. la Ti la Tigre), 

8. ° La Paniera ( Panthcr-Panlkère ) e 

9. ° fi Leopardo [Lettpard-Lèopard) forniscono pel- 
Uccie che in Russia vengono portate dall'Asia. 

10. " Il (aguardo (iter Jaguar-la Jaguarète) ci 
viene dall'America meridionale. 

1 1/ /( Lince {Luch-Loup center) procede in gran 
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copia dall' America, ma si preferiscono (jueBi 
di Russia. 

13." Il Gallo (Katze-Chat) dà una pelle di va- 
rie sorte; quelle dì un bel color nero si ven. 
dono solto nome di genetta , senza però 
avere la vivezza di quelle che portan que- 
sto nome. 

13.° Il Zibellino (Zobel-Zibcllìne) è la più pre- 
lusa di tutte le pelliccio; viene dalla Siberia 
in pacchi di 40 pelli, ma dì diversissime sorte. 

4A° La Faina (Steitimardcr-Fotane) dà pelli che 
procedono dalla Germania , dalla Polonia e 
dalla Russia e vengono pure in pacchi di 
40 pezzi. 

15. ° La Martora (Edelmarder-Marle) deriva dalla 
Russia e dal Canada, è mollo somigliante al 
Zibellino e trovasi in commercio in pacchi di 
10 e di 40 pelli. 

16. ° La Puzzola { Illis-Pvtois ) , 

17. ° La Puzzola americana (virginisches Illìt-Pu- 
tois de Virginia) , 

18. ° Il Calinea (siberischer Murder-Marte da St~ 
bérie, cu Calinea), 

19. ' La Lonlrella (Wassenviescl-pclite Lontre) e 

20. ° L' Armellino ( Hermelin-llermine) sono tante 
specie del genere mustela, le cui pelli servono 
nel commercio di pelliccerie. 

51 ." Le pelli dell' Orso comune nero { gemeine 
tchwarze Bàr-L' Ours noir), come pure della 
varietà colle cime de' peli di giallo d'oro « 

22.* L' Orso dorato ( Goldbàr-l' Ours argenté ). 
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*JV Il Ghiottone { Vielfross-Glouton). Le sue pelli 
ci vengono dalla Russia , dalla Norvegia e 
dall' America o si vendono al pezzo. 

14." /( Battone ( Schapp-fìaton ) viene pure dal- 
l'America settentrionale e si smercia in mazzi 
di 10 pelli. 

35." Il Tasso (Pachs-Blaireau) forma una speci« 

- che non è rara per tutta l'Europa. 

lfi." La Marmotta (Murmeithier-Marmotte), che va 
in mazzi di 100 pelli, serve più comunemente 
colorila in nero. Di questa specie la Svizzera, 
la Savoja, la Russia e l'America ne sommi- 
strano in copia. 

17." // Criceto ( llamster-Hamstre) comune e quello 
più bello delia Turchia si trovano in commercio 
in mazy.i di 50 pelli. La parte settentrionale 
della Germania, la Polonia e la Russia le for- 
niscono in abbondanza. 

28. * Il Ghiro (Siebenschlàfer-Loir), molto comuM 
nella parte meridionale del Circolo d'Austria, 
si ritira in maggior quantità dalla Carmela 
in mazzi da venti a trenta pezzi. 

29. " Lo Scojatlolo(Eichhorn-Ecureuil).La sua pelle, 
spartita per l'ordinario in due, cioè la schiena 
e la pancielta, forma la pellicceria conosciuta 
dai Tedeschi sotto nome di Grauwerck e di 
Fek, dai Francesi petit-gm. La Russia ne fa un 
commercio mollo esteso, in mazzi di 100 pezzi. 

30. ' Lo Scoiattolo volante (ffiegende Eichhor-F.ar 
reuil volani) proviene pure dalla Siberia ed è 
asBai più stimalo del precedente. . 
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Un' altra specie di Scoiattolo, assai ricercata 
e bella, ci viene dalla Birberia, sotto il nome di 

31." Topo di Turchia (turckische Maus). 

52.° La Lepre comune ( Feldhasse-Lièvre ) e le 
varie sorte di 

35.° Conigli ( Kamnehen-Lapia) bianchi, neri e 
grigi non formano che pelliccerie poco stimate; 
di questi ultimi si ricercano quelli della Fian- 
dra , dell' Inghilterra ed i cenerini. 

34.° del Castoro (Biber-Castor) non si va io traccia 
dal pellicciajoche delle pelli più fine e di quelle 
i cui peli assomigliano alla seta. La parte più 
settentrionale dell'America ne fa il solito com- 
mercio. 

55." La Lontra comune ( FiscKotter-la Lontre or- 
dinaire) si ritrova non rara in Europa; la 
sua pelle non è troppo ricercata, all' incontro 
si stima assai. 

•56.° La Lontra marina (Seeotler, Wiri/iiàsche 
Fischolter-Lontre de mer). Viene questa pelli- 
ceria recala dall'America settentrionale, e 
bellissima potrebbe ottenersi dalla Siberia, se 
1' alto prezzo che vi attribuiscono i Cbinesi 
non chiamasse verso quelle parti tutto quel 
commercio. 

122. Si vede da quanto abbiamo detto, che 
i paesi più settentrionali sono quelli che in mag- 
giore copia ci somministrano le pelliccerie ; un taf 
ramodi commercio forma una rendita importantis- 
sima par la Russia e por l'America settentrionale. 
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iU7>. Per riilurrc le pelli in istalo dì servire, 
il pelliciajo si lìmi la quasi intieramente a le- 
varne le lordure ed il suridume, ed a render!* 
morbide mediante il grasso; le stic principali 
operazioni sono le seguenti : 

1. ° L' ingrassa melilo. 

2. ° La salagione ed il marramenlo. 
5.° Il calca mento. 

4° La sbattilura. 

124. S'ingrassano le pelli sulla faccia in- 
terna con butirro, o con grasso di porco. Indi, 
dopo avelie messe in una bolle in modo ohe 
a due a due si combacino eoi peli , si pestano 
coi piedi per alcune ore e con ogni cura si 
fanno ben penetrare dal grasso. 

125. Si levano dalla bolle, s' immergono o si 
spruzzano .il leni amen le d' acqua salala , e si 
marrano o si purgano con mia lamina di ferro 
non troppo acuta, della la marra. L'operazione 
del salare e del marrare sì ripete fin lanlo the 
cominciano a farsi bianche e pure. 

\%y. Si lisciano poi i peli eon un pettine di 
ferro , e le pelli s' ingrassano di nuovo , e si 
Irasporlano in una tinozza disposta sopra ima 
caldaja, in modo che la tinozza formi per cosi 
dire un rialzo alle pareti della caldaja. 

Prima di mettervi le pelli, si ricuopre di se- 
gature il fondo della caldaja , ed avendo fatLu 
fuoco sotto la medesima, le pelli si pestano cui 
piedi, e talmente si mescolano, sicché continua' 
nienle vengono rivoltate setto sopra. 
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Nel corso dell' operazione non si cessa ili 
tanto Tu tanto dal versare nella tinozza un mi- 
scuglio ili sabbia e ili gesso, affine di eslrarru 
dalle pelli il grasso che vi si era combinato. 

127. Levate dalla lina, le pelli si battono, 
con bacchette onde togliervi il grasso unita- 
mente alla sabbia, di poi si sottopongono dt 
nuovo all' ultima operazione del marcamento. 

Aggiunta. — Le pelliccili più stimale si traggono 
dalla parte superiore della coda della marlora zi- 
beHiiia ; e certo l'epoca, iti cui vengono uccisi 
gli animali per averne la pelle, ha la più grande 
influenza sulla loro bellezza e durata. — Tonini. 
Mestiere del Concia- pelli 

(Gerber — Tarn*») 

128. L'arte dì conciare le pelli, una delle 
più antiche ed importanti , che sembra abbia 
preceduta quella del tessitore , si è diramata 
in moltissime suddivisioni che si riferiscono 
particolarmente alle diversità delle pelli e della 
manipolazione; esse più specialmente si distin- 
guono pel materiale adoperato per la concia, Bi 
quale, come già è dato presumere, non può altro 
rfic richiedere delle diversità nella manipolazione. 

12!). Lo scopo della concia delle pelli non 
si riduce ad altro in generale, che a convenire 
le pelli in istalo <li cflica se mente resistere alla, 
putrefazione; ve ne sono però alcune le quali 
axer debbono per carattere essenziale la prò- 
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prielà di impedire il passaggio dell'acqua: que- 
sle più parti col arni etile portano il nome di cuojo, 
ed acquistano lui facoltà mediante il concino . 
sostanza clic si estrac dalle materie vegetabili. 
Quanto alle altre poi , per le quali non si do- 
manda clic la morbidezza , si trattano coli' al- 
lume o col grasso. 

i 50. Ne risultano quindi tre metodi ben distinti 
di concia: colla polvere di concia, coli' alluda e 
col grasso. Gli operai clie si occupano dell'ul- 
timo, prendono il nome distintivo di cani ose ieri. 
Concia delie pelli colla polvere di concia. 

( LnliEPrbtrej — Tainagt > 

151. Il distiut ivo di questo metodo è l'uso 
delle sostanze che in maggior quantità conten- 
gono il concino. Si sa dalla Chimica, essere il 
concino una sostanza propria contenuta in al- 
cuni vegetabili, che possiede la proprietà non 
solo di essere solubilissima ncll' acqua ancor- 
ché fredda , ma pure di combinarsi intima- 
mente colla gelatina animale , e di precipitarla, 
immediatamente dalle soluzioni acquose, renden- 
dola -insolubile iiell' acqua.. L'acido gallico, che 
sempre vi si trova combinato, restringendo- vi- 
gorosamente le fibre, racchiude nell'interno della 
pelle quel precipitato insolubile, e queste, in tal 
modo resa più compatta e ripiena, di sostanza 
insolubile, energici! mente , ma non irresistibil- 
mente si oppone all' introduzione dell' acqu fc. 
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pT il che questi cnoj ben preparati non reggono 
all' eccessive azione dell' acqua quando vi sono- 
esposti pur qualche tempo; e sebbene eoli' asciu- 
garsi nuovamente si rassodino, tuttavia, per \i 
forzala intromissione dell'acqua essendosi scia- 
cquata gran parte del precipitato insolubile, lianno 
per sempre perduta la base delia loro solidità. 

i'iì. Che l'acido gallico contribuisca a colo- 
rare alquanto il euojo, come dicono alcuni, non 
sembra cosa da ricercarsi troppo, stante che 
sarchile forse migliore un euojo scoloralo, per- 
chè più facilmente n\i si potrebbero dare i colon. 

lóìì. Ancorché il concino sia la base di que- 
sto metodo di concia , pure le varie gradazioni 
d' intensità eh' egli possiede in vari vegetabili 
fa sì, che I' uso di diverse materie vegetabili 
costituisca un vario effetto sulla [iella, 

155. Le operazioni de! concia-pelli consistono: 
4." Nulla lavatura e nello spurgo. 

2. " Nello sborramene. 

3. " Nel gonfiamento della pelle. 
A." Nel tamiaggio. 

135. Le pelli .i lavano macerandole per al- 
cuni giorni nell'acqua corrente e pestandole coi 
piedi, per levare, per quanto sia possibile, le lor- 
dure che portano dai macelli. Quando le pelli 
sono ben rinvenute e rammollite, si stirano sul 
cavalletto e si rasliano eoi rasliatojo dalla parte 
della carne. Il cavalletto è una trave ili sei piadi 
di lunghezza, che da una parte posa io. terr» , 
e dall'altra sopra due piedi di légno. 
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Le operazioni del macerare, ilei pestare e del 
rasliari; si ripetono (il nulo the la parte verde 
della pelle sia perfettamente purgala. 

156. Lo sboccamento consiste nei levare i 
peli per mezzo dello slesso coltello ottuso che 
ha servito per t'astiare; masiecome i pili non 
abbandonano tanto fa di mente la pelle , «osi 
sì usano due melodi diversi per ottenere questo 
eO'ello. 

137. Mei primo si distrugge, per mezzo della 
fermenta/ione putrida , 1' epidermide della cult 
che Irati iene 1; raditi de' peli, e impedisce loro 
di radere ; ma , aftinché la fermentazione non 
pervenga a togliete !a tessitura delta pelle, que- 
sla si spalma suila parte carnosa eoi sai ma- 
lino; le pelli, cosi preparate, si combaciano colle 
faecie salate, si ammucchiano e si lasciano pas- 
sare ad un (al grado di fermentazione , ehe il 
pelo facilmenle si distacchi. 

158. L'altro melode, pure antichissimo , è 
quello di mettere le pelli ne' cosi delti calcinai, 
o sia in fosse rivestile di tavole e piene di 
acqua di calce, nelle quali si lasciano per alcune 
settimane secondo la stagione, ma noti già senza 
ritirarle di tempo in tempo per distenderle al- 
l'aria. Esse si traggono, quando, slr.ippar.do i 
peli colla mano , non s' incontra alcuna resi- 
stenza e si sente stridere la pelle. In questo 
caso si vede, che la causticità della c.dee e l'a- 
gente che distrugge l' epidermide. Si capisti» 

Ttcnulvtjia, voi. 1. 5 
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pure, che, lasciando le pelli per troppo tempo 
ne' calcinai, ed usando, sul principio, di un' a- 
equa di ealee troppo carica, ne risulterebbe uh 
gran danno per la pelle stessa, la quale-noti reg- 
gerebbe all'azione della calce caustica, dislrug- 
gitricc delle sostanze animali. 

ll>f). L'operazione del gonfiamento delle pelli 
vale a renderle più alte a ricevere il concino 
e giova a fortificare nell'tstesso tempo la libra 
troppo rammollita. Servono alai oso altre fosse 
parimenti rivestite di tavole e ripiene di una 
debole soluzione acquosa di concino. Comu- 
nemente giovano a tal uso le acque spossale 
che residuarono da varie conce precedenti. La 
pelle vi acquista un poco di color bruniccio , 
ma la parte, che principalmente agisce in quel 
bagno, è l'arido gallico, ajutato dall'acido ace- 
tico clic si produce dall'infusione d'orzo e da"! 
lievito che vi si aggiunge. Si fa risaltare mag- 
giormente il color del tannaggio coli' agghiaia di 
mia piccola porzione di corteccia di beola (bélula 
alba) sminuzzata. E uopo avere una serie di que- 
sti calcinai, eie pelli si passano dall'uno all'al- 
tro, la scia lido vele per un giorno in ciascuno. 

140. Si termina la concia col tannaggio della 
pelle. A tal fine si adopera una polvere grosso- 
lana di una qualche sostanza vegetabile conte- 
nente notevole porzione di concino. 

141. Le materie vegetabili, che somministrano 
Jl concino, sono assai numorose; ma, siccome 
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Bitte non lo contengono in quantità sufficiente' 
per essere impiegate con vantaggio, eil altre , 
per essere esotiche, o per qualsiasi ultra cagione,, 
il prezzo troppo allo non ne permette l' uso, cre- 
diamo doverci attenere solo ad enumerare quelle 
sue sono commi e in ente adoperate in Europa V 

a) la corteccia della quercia. 

fi) la vallonea, 

e) la noce di galla. 

d) la corteccia della bcolà. 

e) la corteccia dui pino bianco.. 

f) la corteccia del salice. 

a) le foglie peste del sommaco, tanto quello' 
che spettano al sommaco della Sicilia (rfiur 
coriaria) quanto le altre dello scotano dell'i" 
stria ( rhus colinui ).. 

A) il nero fumo.. 

142. Le materie concianti, che si' ailoprano,. 
vengono grossolanamente polverizzale in molini 
che sono fallir con pestelli , o con una macina. 

143. I primi non differiscono dagli altri mo- 
lini di questa classe, se non nei punti seguenti: 
1.° I pestelli sono armali di- spigoli acuii di 

ferro, ed il piano,-su cui pestano, porto tre tagli. 
Ì." La vasca comune per lutti i pestelli: riceve 
i martelllni' alquanto fuori- del centro verso 
la parte internai e quella parelc va formata 
più perpendicolarmente, per portare il mate- 
riale verso il davanti , onde meglio si pìe?- 
suiti al martellino. 
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144. I moliti! a macina non si distinguono 
da quelli che servono per macinare il grano, 
se non per la maggiore profondità clic si dà alle 
incavature della mola. 

145. Si vanta l'uso delle mole coniche che 
si muovono in un' altra mola formata a foggia 
d' imbuto. 

146. SÌ trovano pure mole verticali in vece 
della disposizione orizzontale più usata. 

147. Per far uso dì questa polvere di concia 
si praticano delle fosse in terra Ot't grandezza suffi- 
ciente per contenere almeno una pelle distesa. 
In queste fosse si dispone uno slralo di tannino 
o corteccia conciante , il quale si ricopre con 
una pelle, Ìndi vi si sovrappone, un altro strato 
di tannino d'un pollice d'altezza ed una seconda 
pelle; e si continua in tal modo fin a tanto che 
sia piena la fossa, avendo cura di ricoprire l'ul- 
tima pelle con uno strato di mezzo piede di tan- 
nino e con una coperta di tavole, e il tutto forte- 
mente compresso da pietre. 

141Ì. Questa concia a secco è molto lunga , 
ed abbisogna per lo meno di diciollo mesi per 
essere terminata. Per abbreviare quindi questo 
tempo, si fa colare nella l'ossa dell'acqua; questa, 
impregnandosi del concino che è assai solubile, 
e penetrando la soluzione nella pelle mollo più 
facilmente, fa sì che si combina il principio con- 
ciante colla pelle medesima. A tal effetto debbono 
le fosse essere rivestite di muro o di tavole. 
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Passali due o Ire mesi , si smonta la fossa, 
si nettano le pelli , si muta la corteccia e 
qucsl' operato si ripete di Ire in Ire mesi fin 
che la concia sia terminata. 

149. 1! metodo danese consiste noi cucire le 
pelli come tanti sacchi e nel riempirli di pol- 
vere di eoncia con acqua. I sacchi cosi disposti 
si mettono in fosse ripiene di tannino e d'acqua. 

150. Fra i vari melodi, che si sono racco- 
mandati per abbreviare al possibile la troppo 
lenta operazione della concia, merila di essere 
riferito quello dì Seguin, il quale, non osando che 
la sola infusione di tannino, ci somministra un 
metodo mollo spicciativo , stanteehè in pochi 
giorni si concia la pelle d'un robusto manzo. 

151. 11 suo processo consiste principalmente 
nel procurarsi mia infusione molto carica di 
tannino, Iucche si ottiene disponendo una serie 
di tinozze quasi piene di polvere dì concia. 

Si versa dell' acqua nella prima lina e, quando 
i: arrivata al fondo, si apre una spina disposta 
immediatamente sul fondo stesso e si dà sfogo 
all' acqua. Questa si travasa nella seconda Una 
e così di seguito, fin che l'acqua non si carichi 
di ulteriore tannino , il che si riconosce facil- 
mente coli' areometro. 

152. Con tal metodo si vede che le seconde 
acque, che si versano nelle line, sono meno ca- 
riche delle prime , cosicché si ottiene una di- 
versità di gradazione fra queste aeque. In que- 
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«te infusioni si sospendono le pelli ben preparate 
e gonfiate, coni inci andò sempre con acque non 
troppo cariche, acciò più facilmente s'introduca 
il concino nelt' interno delle fibre. 

153. Sebbene questo metodo sembri molto 
commendabile per essere prontissimo , tuttavia 
il cunjo, che se ne ricava, resta -alquanto spon- 
gioso e si raggrinza Dell'asciugare, onde sene 
abbandono l'Uso, per tornare al primo metodo, 
più lungo, per dir vero, ma che «om ministra 
un prodotto migliore. 

154. Se si potesse arrivare 3 perfezionare 
questo metodo, riuscirebbe in allora di somma 
importanza l'idea di concentrare, coli' evapora- 
zione a bagno-maria, 1* estratto di concino nei 
paesi ove più abbondanti si rinvengono le cor- 
teccie di quercia e la noce di galla , poiché ia 
tal modo si farebbe un notabile risparmio per 
le spese di trasporto. 

155. Di non minore importanza sembra dover 
riuscire l'ttso del nero fumo nella concia dello 
pelli, stante 1' effetto sorprendente che ì' acido 
piinlejrnoso opera sopra tutte le sostanze ani- 
mali, le quali vengono da esso ridotte positiva- 
mente allo stalo di mummia. 

156. Questo è il metodo generale per la concia 
delle pelli dette cuoi quando sono conciate. 

I cuoi duri e grossi, che servono per le suola 
( Sohlenleder-Cuirs à la jussée), vengono bensì 
«ondati in questo modo , ma per Sborrare le 
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pelli dei malizi, che sono destinale a produrli, 
non si fa uso della calce , ma semplicemente 
' del rigonfiamento prodotto dalla fermentazione. 
Questi cuoi dopo, die vennero conciati, si sten- 
dono sul terreno , si ricoprono con tavole e si 
caricano di molli pesi, lasciandoli in tale stato 
fino a perfetto diseccamento per averli hen lisci 
ed appianati. 

457. All'incontro si adopera la calce per le 
toinaje, o sia per ì cuoi leggieri che servono 
a fare la parte di sopra dulie scarpe, le canne 
degli stivali , le bardature de' cavalli. 

1511. Si riconosce la buona qualità d'un cuojo 
conciala eolla dovuta precisione , quando sul 
taglio interno non si osserva un color più pal- 
lido nel mezzo che al di fuori. 

159. Ma la molliplicilà degli usi, ai quali baano 
da servire i cuoi, riebiede pure qualche diver- 
sità nella concia, la quale dipende dal tempo che 
stanno le pelli esposte all'azione del concino, 
o dalla specie di corteccia ehe si adopra, o da 
qualche manipolazione secondaria die influisce 
sulla natura del cuojo. 

161). Cosi i Bulgari (Fustcn-Cuir de Muscovie), 
che si fanno colle pelli di vacchette e di manzi 
non adulti , meno comunemente di cavalli o di 
vitelli, si conciano colla corteccia del salice detto 
salix arenaria; e, terminata la concia, dopo sei 
ad otto settimane, si ungono sulla cicatrice con 
catrame o sia olio di betula. 
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UH. 11 Saffi*» (Saffim) si fabbrica nella 
Turchi;» colle pelli di capre c di pecore , elio 
si sborrano colla calce e, dopo averle macerate 
ncll' aequa, si conciano in una lisciva di slerco 
dì cane, e poscia in altra dì foglie di sominacco. 
Alla fine s' ingrassano e si colorano. Queste ci 
arrivano dal Levante in pacchi ili dieci pezzi. 

idi. Il Mttnvcciiiiio ■! Manxiniitlt'tky-Murroqtiin), 
sorta di cuojo di particolare bellezza , si fab- 
brica in Inghilterra , in Francia ed in alcune 
parli della Germania. S;tvc per legare libri , 
per molli lavori da sellajo e per ricoprire le 
sedie. Si prepara colle pallidi becchi e di capre. 
Ira Ila te all' incirca comò il saftLino, ma colla 
concia d^lle foglie di som ma eco. Il Incido e 
1' aspetto rugoso , che lo distinguono dal saf- 
llano , gli sì danno con ruote scanalate di ot- 
tone , o meglio di bosso. Queste ruote, dì tre 
a quattro pollici dì diametro , sono scanalata 
trasversalmente sulla periferia, e stanno fisse, 
mediante un' asse mobil.:, all' estremità dì una 
pertica verticalmente sospesa sopra la tavola 
sulla quale si trova dislesa la pelle. La pertica 
viene fortemente depressa da vigorosa susta, 
di modo che la ruota, tirala su e giù dall' ope- 
rajo, imprime le sue scanalature nella pelle di- 
stesa sopra un piano di marmo. 

165. Il Zigrino {Stìhngrìn-Cltaijrin), specie di 
cuojo granellato come se fosse coperto di grane 
di mìglio, viene fabbricalo nel Levante, partico- 
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lar mente in Persia , e si usa per rivestire le 
guaine e gli astucci. Pur dare 5' aspetto gra- 
nellalo alla pelle di asine a di cavallo ben rigon- 
fiala, la si stende sul suolo, la si asperge celia 
semenza di una specie di chenopodio, clic cresci! 
comunissimo in quelle parli e, dopo averla co- 
perla con tavole, la si pesta coi piedi per intro- 
durvi la semenza nella pelle, la quale si fa poi 
asciugare, esponendola al sole dalla parie rove- 
scia. Quando la pelle è ben asciutta, la si natte 
con basloni per farne cascare le granella. Col 
raslialojo si spiana la pelle lino al fondo 
degl'incavi prodotti dai granelli, si rigonfia, per 
far nuovamente innalzare quei fondi , e sì ter- 
mina la concia col sai inalino. In alcune fab- 
briche d' Europa si usa preparare il Zigrino 
col passare la palle conciata fra due cilindri, 
de' quali l'uno di l'erro lavoralo ad uso di raspa 
grossolana, ma molto follo di denti, e nel quale 
si insinua un altro cilindro di l'erro che si ar- 
roventa per adoperarlo. 

IM. La grandissima varietà de' cuoi proviene 
dalla natura dell' animale e dalla sua età ; come 
pure dai numerosi modi di conciarli , clic qui 
tutti riferir non si possono. 

165. Osservisi che l'educazione dell' auimalu 
influisce grande mente sulla qualità della pelle 
e quindi del cuojo, e die le pelli degli animali, 
,elie muojono, non arrivano mai alla perfezione 
cune quelle degli animali che espressamente si 
uccidono. 
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16(1. Le importali (issi me variazioni della Mo- 
ti a delle pelli sono : 
i° La concia in alluda. 
2." La camoscia liira. 

Concia delie }iv,tìi in alluda, 

( WeissgSibrrj — Baiati» ) 

lfi7. Sebbene per tale concia pi» comune- 
mente vengano impiegate le pelli de' vitelli , 
delle pecore e dei caprioli, si applica essa an- 
che talvolta alle pelli dei buoi c delle vacche, 

168. Esse si sborrano, nel modo conosciuto, 
eoi mezzo della calce , nulla quale però non vi 
si debbon lasciar per troppo tempo, e la calce 
non sì applica sulla cicatrice, per non perdere 
il vantaggi» che si può ricavare dal pelo e 
dalla lana. 

Indi la pelle si rasila col rastiatojo e sì 
mette a rigonfiare in un'infusione dì semola. 

Da questo bagno , si passa in un altro di 
allume e di sai marino*, il quale, restringendone 
le fibre, termina la concia. L' ultima operazione 
consiste nel nuovamente l'astiarle con un disco 
di ferro forato nei centro, mercè il quale si ram- 
mollisce la pelle e si appianano le pieghe. 

16i). Neil' istesso modo si preparano quelle 
pelli colle quali si fanno i guanti danesi, e loro 
si dà il colore e l'odor soave con un decotto 
leggiero di corteccia di salice. 
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tronfia delie pelli eoi grasso, arie del Camosciare 

(SUniicbgìrlKiTj — l'arido Ctamoiseur ) 

170. A tale effetto le pelli si sborrano colla 
ealce, e poi si rastiano con ima lamina ottusa ; 
indi si mettono in una lisciva di semola a ri- 
gonfiare e, ledale da questa, si trasportano nella 
gualchiera perivi essere follate coli' olio di pesce, 
mercè il quale loro si comunica il color gialla- 
stro che distingue le false camosce da tutte la 
altre pelli. Dopo la follatura, le pelli si am- 
mucchiano , per eccitare in esse un grado di 
fermentazione che le prepari a più facilmente 
abbandonare nella lisciva di potassa, in cui si la- 
vano, il grasso adopralo nella concia. Si termina 
il processo col rastiarle di nuovo adoperando lo 
stesso disco che serve al concia-pelli in alluda. 

471. Fra queste -due sorte di concia, in al- 
luda e col grasso , vi ha il metodo di prepa- 
rare i cosi delti cuoi d' Ungheria , che sono 
pelli di marno sborrate nell'acqua e ma-cerata 
nella soluzione d'allume, in cui vengono pe- 
state fortemente coi piedi , e poi imbevute di 
sevo in una camera molto riscaldata, coli' ajuta 
delle bragie. 

172. Un'altra preparazione, alla quale si sot- 
tomettono alcune pelli, è la fahbricazione della 
cartapecora, o sia pergamena. Quelle de' vitelli, 
delle pecore, degli asini e delle capre sono quasi 
esclusivamente destinate a tal uso. 
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175. Lo delle pelli, dopo di essere state mace- 
rate nei calcinai e sborrate col rasliatojo, si tra- 
vagliano bene sul cavalletto con apposito coltello 
di forma circolare con due manichi. Indi si met- 
tono in una botte , il cui coperchio , perforato 
in mezzo, dà passaggio ad una verga di legno. 
La bolle si riempie d' acqua di calce, e le pelli 
vi si dimenano per due ore circa. Si levano 
dalla botte e nuovamente si stirano e si ra- 
schiano sulla parte interna, per dopo disten- 
derle vigo l'osa niente sopra telai rettangolari » 
sui quali vengono più perfettamente purgate col 
coltello, colla pietra pomice e colla creta , e fi- 
nalmente sì asciugano al sole. 

174. Alcune sorte di pergamene soglionsì ri- 
vestire di uno strato di qualche color terroso, 
composto con colla forte avuta dai ritagli di 
pergamena, onde sia esente di qualunque colore. 

173. Da quesiti preparazioni risultano le va- 
riazioni di pergamena che servono agli usi 
diversi del pittore, del legatore di libri, del ri- 
cama toro, pei tamburi, per le tavolette de' tac- 
cuini ed altro. 

Delle altre diverso preparazioni 
alle quali le pelli conciate vanno assoggettale. 

17G. Sebbene colla concia la pelle abbia ac- 
quistale moltissime proprietà , che già per su 
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In rendono mollo più alla ai diversi bisogni del- 
l'uomo; e quantunque i moltiplici melodi di con- 
cia del ermi nino ancora più numerose le diffe- 
renze dei cuoi , esìstono tuttavia moltissimo 
altre preparazioni tendenti a vieppiù variarne 
le applicazioni, e danno occupazioni al pellacane, 
all' inveniicialoi e de' cuoi , al timore ed al fab- 
bricatore di cuoi di Fiandra. 

177. L'operazione del ctmciapclli ( fiederzurich- 
ter-Corrot/Lnr) tende a render il cuojo, all'uscir 
dalle sue mani più maneggevole e più liscio. 

Le sue operazioni sono: 

1. ° Il calcaoiento. 

2. ° La scarnatura. 
5." La scavezzatura, 
4° L'ingrassatura. 

5. " L' increspatura. 

6. " La smussatura. 
■7.° La tintura in nero. 

173. Comincia egli col bagnare fortemente ia 
pelle e pestarla coi piedi sopra un graticcio. 

179. Indi, avendola dislesa sul cavalletto, la 
scarna, cioè, ne leva con un Terrò mollo acuto 
tutte le ineguaglianze clic , in seguilo all' ope- 
razione precedente, si sono manifestate. La pelle 
scarnala si asciuga, e poi eolla scuramella si 
rompe, o si scavezza. 

180. La scaramella è uno strumento di legno 
piano da una parie, tondo dall'altra, attraversalo- 
Delia superficie convessa, per tutta la sua hui- 
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giiezza, da scanalatavi; parallele e guernito sulla 
parie pialla da un manico di cuojo. 

13). La pelle scavezzala si mette al sevo 
leggermeli le riscaldalo,, acciocché meglio s'im- 
beva del grasso, ed infine s'increspa di nuovo 
colla scaramella e si stira colla sgussa , specie 
di coltello- largo e semicircolare , ebe serve ■ 
rendere la pelle ugnale e liscia, 

182. Si termina con darle il color nero ed 
il lustro, per mezzo della noce di galla, e del- 
l'aceto ia etti venne pi li volte affogalo un ferro- 
rovente — acetato di (erro. 

l(to. Il cuojo per inverniciarlo si ricopre da 
prima con qualche color terroso, pomiciandolo 
per Ogni 'strato di colore, ed infine col sovrap- 
porvi la vernice di copale, o di succino. 

104. Il tintore de' cuoi , che particolarmente 
si occupa della tintoria del saffiano, del cordo- 
vano e del marrocchino, adopera, secondo le oc- 
corenze , pel color rosso , la cocciniglia , il le- 
gno di fernambuco, u la rabbia (gli alizzari) 
(Ici-appgarauce), — pel giallo le grana- d'Avignone 
(hreutzbeere-grains- a" Avignon) dello spino cer- 
vino; e le'pelli vengono trattale coll'allume. — Il 
turchino si prepara coli! indaco. — Il veni*, mercè 
la combinazione del giallo col bleit. — Il nero 
colla, soluzione d'acetato di. ferro; 

185. II. metodo di tingere il cuojo, ad uso di 
Fiandra, non differisce dal precedente se non per 
il bagno di acqua, di.latte e di rossi d'uova, ia 
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cui s* inzuppano i cuoi conciati in alluda, Le 
pelli tinte vengono poi scavezzale colla scara- 
niella, o meglio colle ruote scanalate che ser- 
vono a scavezzare il ni arrocchino e si dà loro 
il lucido con lappo di panno. 

IDI». Talvolta le pelli si imprimono con istampi 
ncsetlati, sottoponendole alla pressione del tor- 
cili o , per segnarvi varie linee, disegni ed on- 
deggi amen li, ad uso delle borse che portano le 
signore. 

187'. L' impiego delle pelli conciate è molta 
Tariato per le scarpe, per isti vali; tanto per le 
suole, quanto per le gambe e per i rovesci. Si 
fanno coreggi e , guanti colorali e preparati ad 
uso francese di ctinjo di-Ilo spaccalo (tonfivi) 
per la particolare cura colla quale essi venguno 
ripuliti colla sgussa. 

lltG. Esistono però degli appositi meccani- 
smi per dividere le pelli in due fogli. Due ro- 
toli orizzontali guidano la pelle ad una lama* 
d'acciajo pure orizzontai menle disposla, ed air- 
tri due rotoli levano i figli dislaccati. 

189. Servono i cuoi a far valigie, a rivestire 
bauli , a fare arnesi di carrozze , tappezzerìe , 
borse , taccuini , scatole c perfino canuoni e 
•barche. 

Aggiunta I.' — La concia si opera sopra pelli 
indigene o dette anche verdi e sopra pelli sec- 
che o salate che ci vengono specialmente da 
Bucnos-Ayres e dal Brasile. Queste ultime deb- 
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liono essere rinverdite prima clifi si dia mano 
alb ulteriori operazioni ; it die si consegue col 
tenerla entro l'acqua per alcuni giorni. Conviene 
dappoi batterle, siim i', <juak:!ii- volta sottoporli: 
ad una specie di folla, indi collocarle in un'a- 
cqua di calce molto allungala e lavorarle sopra 
il cavuUello. Il rinverdimento riesce meglio c più 
spedito se si opera nell'acqua corrente. 

Itoudot propose di surrogare alia calce la soda 
caustica, il die vale ad effettuare il gonBamento 
e lo spellamelo in due o tre giorni ed agevola 
le operazioni successive del cavalietto e della 
concia. 

Per conseguire il gonfi a ni cu lo si è proposlo 
1' orzo inumidito con acqua , al quale si fa 
subire la fermentazione acida ; ma il metodo 
ordinario è di collocare le pelli entro il sueco 
di concino inacidito , incominciando dapprima 
xon uti succo debole cioè die segni A." all' a- 
reomelro per salire alla densità di 9." 

Molti perfezionamenti sono slati fatti nell'arte 
del Goncìapdli e ciò nello scopo di accorciare 
il tempo deUa concia. 

I." Le pelli nette dai peli e gonfiate vengono 
distese con polvere conciante in un tino a dop- 
pio foudo. Si coprono d'acqua o di succ as- 
sai dc'wb, il quale ogni di si eslrae dal fondi 
dopo che in attraversato per gli strati e viene 
di iiìiovo versato sopra le pelli e la polvere, Più 
volte al mesa si rinnova la materia conciante 
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e, dopo qùaltro mesi, ri ha un cuoio die riva- 
leggia col migliore ottetìftto seguendo il metodo 

ordinario. 

H." Si h pervenire il liquore, carico dì concino, 
da una certa altezza fra due pelli mantenute 
in casse , in modo da poter operare sopra di 
esse una pressione che obblighi ii liquido di 
penetrarle lentamente! Con questo processo si 

' UV Dopo elle le prlli lumini ricevuta, in un 
leejier bagno di concino, fa prima concia, ven- 
gono riunite due pelli da formare un sacco die 
si sospende c si riempie di una soluzione di 
tannino freddo. Il liquido che sgocciola viene 
raccolto e rimesso nel sacco sicché sia sempre 
pieno. Quando le pelli cominciano a far corpo, 
si innalza la temperatura del lavorerio da 20° 
a b'5" del termometro centigrado, e tale tempe- 
rie viene mantenuta sino a che le pelli siano 
giunte a compiuta concia. Vuoisi che, così ope- 
rando, si ottenga di convertire le pelli in enoio 
in dieci giorni. 

IV." Si effettua anco la concia col collocare in 
tini ermeticamente chiusi le pelli unitamente alla 
polvere conciante e ad alquanto di acqua, c col 
tenere ih continuo movimento rotatorio i detti 
tini. 1 tiui debbono andare immiti di valvole di 
•{carezza, onde ovviare i danni che deriverebbero 
dalia forza espansiva dei gas che si generane 

Tctnolùyia ivi. i. 0 
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e-ilro ili essi. Con questo processo little le opu- 
razioni dulia concia si Fanno in due mesi. 

L'esperienza però addimostrò come non Itene ri- 
spondano alle vedute commerciali questile illativi, 
perche i cuoi che sortono sono troppo spentosi 
e quindi di assai breve durala. 

Aggiunta li.' Rileva avvertire, a riguardo della 
preparazione- del Marocchino, di privare, il più 
ette è dato, le pelli della calce affinchè le ma- 
terie, che verranno adoperate in seguito per co- 
lorarlo, non vengano alterate e quindi viziati i 
colori. I marroccliìni, che si vogliono Ungere in 
rosso, debbono subire questa operazione prima 
della concia. 

Turubull ba proposto di collocare le pelli, che 
escono dai calcinai, in mia soluzione concentrata 
di zucchero. Si assicura che le pelli, cosi trat- 
lalc, crescono d'un quinto, migliorano in qualità 
perchè' viene neutralizzata la calce e si uliliEza 
grandemente nel tempo. 

Le pelli dei porci si riguardano buone per 
la fabbrica dei marocchini, e si tingono iti nero 
coi preparati di ferro ed in rosso colla gomma- 
lacca. 

Il cordovano sì distingue dal man-occhi no, per- 
chè questo viene preparato colla concia comune 
e perchè è più morbido e non è a grana. IV 
migliore cordovano è quello che si . ha da Go- 
staniinopoli e da Aleppo. 

Le pelli da marrocchinare, e che si vogliono 
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tìngere in rosso, subiscono un bagno d' allume, e, 
m si desiderano tinte in iscarlallo, giova trat- 
tarli con altro bagno <1Ì sale di stagno, indi con 
aliro di cocciniglia nel ({naie si agitano per mca> 
a' ora. Si rinnovella il bagno. 

Aggiunta 11!.' Le pelli , che si conciano coi- 
l'olio di pesce , subiscono una lieve liscivia- 
zione nello scopn di saponificare l' olio ecce- 
dente. Ila queste lavature, per mezzo della eva- 
porazione , si ridava un sapone molle che si 
adopera in .sostituzione all' olio di pesce nella 
concia in alluda. 

Aggiunta iV.' Raspai! , avvisando essere il 
fami ino un miscuglio di un acido e di una re- 
sina, venne nel pensiero di proporre, nel caso 
in cui il concino salisse ad elevalo prezzo, un 
miscuglio di resina e di acido ossalico o tarta- 
rico. Gioverebbe che si istituissero in argomento 
le necessarie esperienze; il che varrebbe anco a 
soddisfare le esigenze della chimica filosofica. 

Appendice V." ha pelli conciate si sottopon- 
gono a molle altre preparazioni secondo I* uso 
cui sono destinate. Quelle che debbono servire 
per calzature di lusso e per sellerie , vengono 
inverniciate con una dissoluzione dì bitume gin* 
(laico , di vernice grassa copale iteli' essenza 
di trementina e di olio di lino trattato col li- 
targirio. Questa vernice e assai bella , lucida e 
ammette la lavatura; non patisce l',umidore e 
rende più durevole la pelle. 
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Appendice VI.' Le pelli, che hanno a serbare 
la bianchezza, perchè debbono servire a lavori 
delicati , comecché non abbisognino di molta 
resistenza, vengono conciate tenendole in una so- 
luzione di allume e di sai connine. Ciò forma 
l'arte dì conciare in alluda (Ari du mègissier). 

VI.* DEI PKLI 

19IÌ. Il pelo è uno dei più importanti articoli 
che ci somministra il regno animale e può dirsi 
in generalo, che il pelo, per l'utile che ci reca, 
non la cede clic alla pelle degli animali. 

La diversa natura del pelo lo rende alto ad 
nna grande varietà di applicazioni. Vi sono di 
quelli che servono indistintamente per ogni uso, 
qualunque siasi l' animale cui essi appartengono ; 
ad altri fini si destina h lana delle pecore; ad 
altri il crine de' cavalli ; ad altri la setola del 
porco; ondo, seguendo gli impieghi che l'uom* 
fa de' diversi peli, parleremo: 

191. 1.° De' capelli umani c del mestiere del 
. par ni celliere, 

2." Ile' crini del cavallo e dell' uso che se ne fa. 

5.° Del pelo porcino o. delle setole e degli al- 
tri peli propri alla fabbricazione dell.: scopette. 

A.' De' pali atli a feltrarsi e del mestiere del 
cappellaio. 

5." Dei peli filabili e della fabbricazione dei panni- 
lani assieme con tutte quelle arti che vi nanna 
relazioae per renderli oggetto di commercia. 
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6." Ce' peli clic, non potendo servire ad altro, 
s'impiegano dal materassaio e dal sella jo per 
imbottire i cuscini ed altre cose simili. 

Mestiere del Parrucchiere. 

( Peri/et cnmachtr — Furrtiquier ). 

192. La continua variazione dello mode non 
permeile di entrare in una dettagliala esposi- 
zione dei numerosi metodi usali dal parr uccidere ; 
basta osservare clic la parte essenziale del suo 
mestiere sì riduce a tre operazioni. 

1. ° Alla scelta. 

2. ° Alla arricciatura. 

3. ° Alla tintura de* capelli. 

195. Quanto al primo punto, l' artefice esperto 
discerne al solo peso i capelli provenienti da 
una persona morta , dagli altri , che sono di 
qualità assai superiore , poiché all' arricciatura 
meglio si prestano, come se colla morie an- 
dasse perduta la facoltà di arricciarsi i capélli; 
In generale souo più slimati i capelli che ci 
pervengono dalia Fiandra. 

Ì94. L'arricciatura si fonda sulla proprietà 
che liainio le sostanze carnee, tali sono pure i 
capelli, di adattarsi a tutte le forme die da essa 
possono venire date, quando vengono sottoposta 
all'umido ed al calore, e poi siano asciugate. 
Partendo da tale principio , si comincia a ben 
digrassarli stropicciandoli fra le mani eoa se- 
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mola e farina; poi si ravvolgono sopra rocchetti 
di bosso c s'involgono con una carta e con 
ispago. Così preparati si Fauno bollire nell' a- 
cqua per sei in olto ore , e dopo si asciugano 
a poco a poco. Indi si ricoprono con una tela, 
t'involgono in una pasta falla di semola, e ai 
mettono al forno per compiutamente asciugarli, 
e per far loro prendere la forma del vinchio, 
sul quale sullo disposti. Infine i capelli si dis- 
tendono levandoli dai rocchetti, e si disbrogliano 
tirandoli fra tardi di diverso sorte. 

195. I capelli ben arricciali s'infilano con 
un ago e con (ilo in cordelle, che poi si dispon- 
gono secondo il bisogno sopra una rete cb* 
forma il fondo della parrucca. 

19(i. La tintura de' capelli si eseguisce pro- 
priamente di due colori; gli uni s'imbiancano 
e questi diconsi capelli erbati ; gli altri si tin- 
gono dì color bruno o nero più o meno cupo. 

197. I capelli, per imbiancarli, s' intrecciano 
o si tessono sopra un Ilio grosso , acciò non 
s'imbroglino, si mettono in bucato, come le 
tele che st hanno da imbiancare ed inline si 
distendono siili' erba al sole , onde venne loro 
il nome di capelli erbati. A tal fine si adoprano 
tulli quei capelli che il colore rende inetti ad 
essere impiegali quali sono. 

l!)tl. Quelli che sono destinati ad essere tìnti 
in nero si fregano con litargirio e si fanno bol- 
lire nell' aerila, per la quale operazione essi 
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diventano brani, n vieppiù anneriscono, quanto 
più si fanno bollire. 

1!)!). Talvolta nelle parrucche si adoperano 
anfora i crini mischiali colla lana,' ed anzi, 
«orna in (Manila, la lana pura ; ma ta rozzezza 
delle parrucche falle con questo materiale ne ha 
consigliato l' abbandono. Anzi io mi ricordo mollo 
bene di averne veduta una falla dì filo di ferro, 
che ottimamcnle imitava il capello naturale. 

Aggiunta. — 11 parrucchiere non solo lavora 
i capelli tulli dal capo di un nomo morto o vivo, 
ma opera altresì sopra quelli che tuttora e na- 
taralmente adornano la testa di chi è iti vita. 
Egli deve diligcnlare 1" acconciatura conve- 
niente ad ogni fisonomia ; e tanto maggioro 
studio egli adoperi in quanto si tratta di adat- 
tarla al bel sesso, e special mente quando al 
crine intreccia (tori, nastri, giojc od altro. La- 
sciando di parlare delle varie acconciature, del 
modo dì tagliarli, di riccia] li ... diremo : che i 
capelli, più particolarmente per l'età, incanuti- 
scono e miliario il loro colore: per cui da molti 
è mosso il desiderio di vederli dall'arte restituiti 
in modo che di molto si avvicinino alla pri- 
mitiva loro condizione. Isaii di mercurio, quelli 
di piombo , dì bismuto , di argento , il mallo 
delle noci, certe decozioni di vegelnbili valgono 
a tramutarli dal bianco in nero o violetto ca- 
rico. Anche i capelli rossi, castagni ciliari sog- 
giacciono a tali mutamenti. È dato tingere in 
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nero i capelli bianchi o liionili c la barba dello 
slesso colore con una dissoluzione eterea ili ni- 
trato d'argento, ma si corre rischio di annerire 
contemporaneamente la pelle. Per evitare cjue- 

cotla calce viva, iiuii il mi muglio 'viene impastato 
con olio e si fregano con (menta pasta i capelli. 

Tutti questi mezzi tornano perù di grave pregiu- 
dizio alla salute, per cui sarà sempre il minor 
male apparire vecchio che patire del continuo 
dolori di capo o mali maggiori. — Tonini. 

Dei crini del cavallo. 

200. Sotto il nome di crini non s'intendono 
quei peli che ricoprono la pelle del cavallo , 
ed il cui uso non è che d' imbottire le selle, i 
cuscini, e conosciuti in commercio col nome di 
borra; ma bensì quo' peli lunghi che forman, 
la chioma e la coda del cavallo, e che, per l'e- 
steso uso che se ue fa, forma una rendila non 
insignificante per quei paesi, nei quali l'educa- 
zione de' cavalli è inolio estesa, come per ma- 
glieria, per la Polonia e per la Russia. 

2tll. Tre sono i colori che valgono a spartirò 
i crini in commercio, cioè il nero, il bianco ed 
il bruno , 1' ultimo de' quali comprende tulle 
quelle sorte che non possono dirsi appartenere 
ad uno de' colori precedenti. Si dividono pur an- 
che per la loro lunghezza e per la loro forza. 

202. Il crine bianco serve a diversi usi, pe' 
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quali si richiede una gran lunghezza ed unifor- 
mità. 11 lìulajo fa gli archi di violino, il pesca- 
tore le curilo per nini. Quel crine viene pure ado- 
peralo per la fabbrica/iotu; degli slacci ed a tal 
effetto Io si tinge di vari coleri. ( 

203. Il nero si impiega dal bottóliajo e da( 
passa man liere e più particolarmente per la fab- 
bricazione di certe stelle che seco di molla durata 
e che servono a coprire Ì crivelli e le mobiglie,. 
Per l'intrecciauiento loro a tessuto puro deviano 
dal metodo del tessitore di lana, di cui parleremo 
all' articolo della fabbricazione de' panni-Iani. . 

201. La terza specie poi serve ad imbottirà 
i mate razzi , le sedie ce, e a tal uso il crina 
SÌ trova particolarmente allo, per la grande ela- 
sticità, la quale proviene dall' arricciatura. 

20ó. Quest'operazione consiste nel contorcerà 
Ì crini iu corde, che sì fauno bollire per alcuna 
ore; raffreddate poi ed aperte le corde, i crini 
hanno acquistala la facoltà d'incresparsi e go.i 
dono d'una grandissima elasticità. s 

A'igiiiiìlq. — I crini piissimo venire finti a molti 
colori e oltre agli usi indicali dall' Autore, val- 
gono anche a fare pennacchi, clic adornano gli 
elmi di una specie di militi, e costituiscono un 
elemento per molle altre manifatture, più par* 
ti colarmeli le dì lusso. Contenendo! peli un quarto 
circa del suo peso d'olio empi reuma lieo, un'a- 
cqua ricca d'ammoniaca e gas combustibili,, 
chiaro riluce come i crini di minor pregio pos- 
sano venire utilizzali per molte arti. 
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Da poco tempo ci sono laicati in luogo dei 
tnaterazzì dei cuscini ecc., di crine dì lana, al- 
tri a molte d'aceinjo a spira o riempiali d'aria. 
Per fare i cuscini ad aria è uopo chela stoffa, 
«he forma il sacco, sia spalmata di una vernice 
UStìtoita da ima soluzione di gomma elastica 
teli' olio di petrolio. Con un pennello si distendo 
«opra la siiperlicic esterna del sacco che si espono 
all'aria, onde, evaporandosi l'olio, rimane uno 
Strato leggiero di gomma elastica sopra la stoffa, 
i»ieehè è vietalo all'aria introdotta di uscire da' 
pori della stessa. Vi ha un foro avente un tubo 
metallico monito internamente di valvola, mercè 
il quale è dato gonfiare il cuscino ed è impe- 
dito all'aria di uscire. Esternamente poi il foro 
fli chiude a vite. — ■ Tonini. 

Del pelo allo alla fabbricazione delle scopette. 

206. Il pelo che si ritrova sulla schiena del 
«inghiaie e di alcune razze di porci domestici, 
conosciuto sodo nome di setole , forma il vero 
materiale per la fahhricazione delle scopette e 
delle spazzole. 

207. Lo seopeltajo prende una tavola trafo- 
rata con vari fari conici, che serve per hase 
della scopetta; in questi fori egli introduce un 
mazzetto di setole piegato in due nel mezzo 
e dall' altra parte della tavoli egli passa , per 
quelle setole piegate, un filo di ferro, o d' ottone. 
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per impedire the possano retrocedere. Dopo di 
averle in tal modo perfetlamenie attaccate, a 
fìssalo il iilo di ottone, rende ugnali le cimo 
delio setole coi mezzo dulia cimatura, che si fa 
colle forbici. Talvolta l' operajo si accontenta di 
semplicemente raccorre e di fortemente legar» 
i mazzetti, introducendo con molla colla nei fori 
k parte collegate. 

208. I pennelli si fabbricano poco diversa- 
mente dalle scopette; in essi le setole si legano 
attorno ad un pezzo di legtio o si stringono 
fra le estremità di un legno spaccato. 

20fl. ÌjO seiole non sono l' unico materiale 
daini adoprato per la sua fabbricazione; egli fa 
uso anzi molto frequente me ri te dei peli di becco 
e dei crini per quelle scopette principalmente 
che non hanno da essere molto dure. 

Ve' peli o tti a feltrarti, e del mestiere del capptllaje, 

( Iluluadur — Qaptfer ) 

210. Una delle proprietà importantissime di 
alcune sorte di peli , è la facoltà di feltrarsi , 
cioè di unirsi quando vengono ben mischiali, 
c di formare da sè slessi una stoffa robusta, ed 
atta a fare dei cappelli. I peli, clic per tale og- 
getto più comunemente si adoprano, sono quelli 
che,a cagione (Iti naturale loro riccio unito ad 
una considerevole morbidezza, più facilmente si 
collegano e fanno massa. Tali sono i peli dell* 
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lepri, del coniglio, del castoro , ma particolar- 
mente di tutto le sorte di lana e del pelo, o sia 
della lana deHa vigogna. 

511. Per le sorte più comuni si usano an- 
cora talvolta i peli da' vitelli, e fra le specie 
di lana, quelli cli3 deriva dai lavori del con- 
ciatore in alluda. 1 

L'alto prezzo de' peli di castoro ne ha Tatto 
quasi abbandonare l'uso, e non vengono essi 
adoperati che quando positivamente si ordinano.' 

212. Le iterazioni del cappellajo si riducono 
alle seguenti: 

1.' All'estrazione del pelo più grossolano dalle 
pelli. 

5.' Alla macerazione della pelle, onde es trarne 
il pelo più fino. 

5. ' Alla spiluccatura del pelo. Con questo mezzo 
si levano tulle le lordure e le immondezza 
che particolarmente si trovano congiunte con 
tutte le sorte di lane. 

4.' All' assortì mento delle varie qualità di peli 
che si cavano dall' istessa pelle; il che si fa 
separando i lini dai grossolani. 

6. * Alla mescolanza delle qualità de' peli se- 
condo la qualità de' cappelli che si vogliono 
fabbricare. 

6. * Alla sboccatura de' peli eoli' arco, per sepa- 
rare l'uno dall'altro e per mescolarli in modo 
da formare un mucchio leggerissimo. 

7. * Alla formazione delle falde, il eliu si ottiene 



FAHTE FBIMJl. 9." 

pestandole , lagnandole e rotolandole sopra 
■ un fornello. 

8. ° Alia formazione ile' berretti conici incrocic- 
clitnniloli sopra lira forma di caria. 

9. " Alla follatura de' berretti onde rendere il fel- 
tro più compatto. 

10. ° Alla formazione de* lembi per mezzo di-I driz- 
zatojo, del guscio e del pezzo, stromenli clic 
servono a formare i lembi o ale del cappello. 

I cappelli asciugali al forno si sfregano 
- colla pietra pomice, o colla pelle di can ma- 
rino, lavoro clie eomineia ad abbandonarsi , 
' da che si è introdotto l'uso dì fallare il fel- 
tro sotlo continuato stropicciamento con ispz- 
zolc dure. 

12." Alla tintura de' cappelli, dopo la quale s'in- 
collano, si lustrano e si mettono in islatu di 
poterli esporre in vendita. 
213. Il pelo non si svelle ebe dalle pelli di 
eastoro e di lepre , e tale operazione eonsist* 
nello strappare i peli più grossolani, poco attt 
ad incresparsi per mezzo del tagliuolo , che è 
un coltello a due manichi e del coltello da ri- 
passare. A questa lavoro frequenieiìienla sì so- 
stituisce il metodo più facile di tagliare con 
apposite forbici le punte de' peli disuguali ; tanto 
più che de' peli strappati non si può fare slira 
uso c.be quello d'imbottire cose di poco valore. 

21.}. La macerazione delle pelli consiste liei 
kagnarle per meno di una scopa dura, con nn 
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liquore composto di acido niLrico e di altret- 
tanta acqua. Vi sono di quelli che rendono quel 
liquore, ila essi eli i amato il segreto, più attiva 
coi far disciogliere un oncia di mercurio per 
ogni libbra di acido; ma questa usanza, troppo 
dannosa per la salute degli operai che hanno 
da battere il peto in tal modo preparato, è 
stala saggiamente proibita in vari luoghi. 

211). La pelle macerata ed asciugala al forno 
si scardassa col pettine, per poi raderla e ce- 
derla priva di peli a' valigiai e ad altri fab- 
bricatoci quando essa non si trovi logora. Le 
pelli logore non servono ebe a fare la colta 
volgarmente detta caravella. S' iaaaElano pure 
col segreti) le lane e tutti gli altri peli, giac- 
ché 1" effetto della composizione non è soltanto 
di distaccarli dalla pelle, ina ancora di rendere 
i peli stessi più facili a feltrarsi, per una mag- 
gior tendenza che acquistano ad arricciarsi. 

216. I peli preparati, spiluccali, assortili e 
mischiati secondo le occorrenze, vengono sboc- 
cali con un arco fatto quasi a foggia di quelli 
da violino. La sua lunghezza però è di sette 
in otto piedi . ed il manico ili legno dev' es- 
sere robusto. Una eorda di budella viene tesa 
stili' arco, per mezzo del ponte il quale è for- 
mato da un pezzo di assicella dell' altezza di 6 
pollici, e che si ritrova in una delle estremità 
dell' arco, La corda si fa giuocare con un unci- 
uotto di legno detto il battitoio c lo si caccia fra 
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i peli ammucchiali ; onde questi perfetta menta 
si aprano , si separami e, formando come una 
muoia leggiera, sì costituiscono in ciò che si 
dice il panno. 

L'amo troppo pesante, par essere maneggiato 
miramente colle mani . sia appeso a qualcun 
sostegno validamente stabilito sopra la sluuja 
che porla il panno. 

217. Questo lavoro è .li Unto effetto, eh», 
basta premere alquanti) sul panno con un gra- 
ticcio, o con qualche altro corpo leggiero, per 
oongìungere i peli fra di loro e radunarli in 
una massa clic [iurta il nome di feltro, ed alla 
quali' no:) occorre altro, che di darle fa farina 
e di renderla più compatta. 

211). il panno battuto e leggermente com- 
presso si riduce nelle cosi dette falde o sìa iu 
pezzi di forma triangolare, de' quali i! lato mag- 
giore forma all' incirca un segmento di circolo. 
Queste falde sono le parti delle quali si deve 
comporre il cappella. 

219. Per dar loro la dovuta consistenza, e 
nello stesso tempo per collegarle a quattro, tre, 
o due, fra di loro , si distende una tela delta 
essa pure il feltro, sopra una lamina di rame, 
disposta sopra un fornello moderatamente scal- 
dato; avvero per i cappelli fini si mette il fel- 
tro sopra una tavola di legno , delta il banco, 
per travagliarlo a freddo. 

Quel feltro si Lagna con . tino spruzzo tto , * 
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aspersorio, c vi si mette una falda ; questa si 
Kcopre cnn un triangolo di caria alquanto 
aura, e dì dimensione- poco minore della Jaldf. 
di modo che il lembo di altra , che si è posta 
sopra la carta, venga a combaciare con quello 
Sella prima. Disponisi cosi il numero richiesto 
di falde, coli' avvertenza di interponi sempre 
una caria fra due, s'incrociano i lembi coni Ini ci ali- 
tisi, e le falde, ravvolte nel feltro a forza di ri- 
piegarle in vari sensi e di riaprirle , sempre 
dolcemente battendo!» colle mani, arrivano alla 
fine a formare una berretta conica. 
: 220. Un late lavoro non si eseguisce Sem» 
lasciare dulie imperfezioni in vari punti della 
massa, onde queste, riconosciute nel mirare il 
•appello contro b luce, vengono turale coi ri- 
tagli ottenuti nel formare le falde coli' arco. 

221. Il panno ravvolto nel feltro si sotto- 
nielli! alla follatura per dargli maggiore consi- 
Itenza e più di corpo. La follatura si opera tuf- 
fando il feltro assieme al panno in Un" acqua 
carica di feccia di vino, e riscaldala dai 60° ai 
T0 U Reaumur, e poi rotolandolo sopra un legno 
cilindrici lungo due piedi e panciuto nel mezzo. 
Invece deila feccia di vino, si adopera da alcuni il 
tartaro, e da altri ima pìccola porzione di acidi» 
K>] fori oo. Così pure cominciasi ad abbandonare 
il cilindro di legno, e si usa semplicemente di 
maneggiare il pacco colle mani ripe luta mente 
fregando il panno con istopetle dure , losche 



Digilized by Googk 



PARTE PRIMA. !)" 

non poco contribuisce ad accrescere il Lello 
aspetto del cappello. 

222. L' operazione si fa sopra una tavola in- 
clinata, disposta immediatamente siiti' orlo delia 
caldaja contenente acqua in chultizionc, per poter 
più comodamente ripetere le immersioni del 
panno. Sì è fatto con successo il saggio di man- 
tenere bollente , coi vapori derivanti da altra 
caldaja, l'acqua di quella che serve a questa 
operazione. 

223. h questo il momento di applicare la 
doratura. Dicesi doratura un foglio sottile di 
falda di qualche pelo più lino con cui si ricopre 
una falda di pelo più grossolano ; onde in (al 
raso per la follatura si dispongono sei falde , 
a tre a tre Cuna sopra l'altra per terminarti 
la berretta. 

224. Il cappello, in tal maniera preparai", 
si slira sopra una forma di legno cilindrica « 
piatta, o rotondata ad altra delle estremità. SÌ 
arriva a dare al cappello la richiesta figura 
con ripetute iinmi.Tsiuui ncli' acqua calda e col- 
rapito ili una cordella ravvolta attorno ali» 
stesso , la quale col drizzatilo si fa discendere 
fino al piede della forma. Neil' istesso tempo per 
mezzo del guscio si spiana il feltro e si rende 
uguale sui lati della forma; e col pezzo, altro 
stromenlo pure di ottone, sì uniscono è si esten- 
dono gli orli. 

225. Quando ai cappelli si i data la forma., 
l'ewukw, voi. I. 7 
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non resta più altro che ili asciugarli e di li* 



liù. La tintura in nero si fa col mezzo ili 
un decotto ili Icilio ili campeggio, noce di 
palla , sommarci», vetriolo verde , tartaro « 
verde rame, in mi si fauno bollire i ca|i|ielli 
per due ore. Si cavano dalla tintura, si lasciano 
raffreddare e di nuoto si imitano in essa per altre 
due ore, ripetendo 1' operazione fintanto che ii 
colore sia arrivalo al segno domandato. 

227. I cappelli anneriti si lavano coli' acqua 
fredda, si rialza il pelo con scardassi fini e si 
passano all'incollatura. 

22!S. La colla forte si mischia con gomma e 
con altri glutini vegetabili , i quali con spaz- 
zole si distendono sopra i lembi dei cappelli, 
die si mettono in vicinanza al fuoco ravvolti 
in tele bagnale, acciocché la colla meglio s'in- 
troduca nel feltro. La testa s'incolla dalla parie 
interna e rapidamente si asciuga. 

22'J. L'incollatura è una delle operazioni molto 
importanti nella fabbricazione de' cappelli; poi- 
ché la c-overehia colla, disciolla dalla pioggia, 
è quella che dà il bruito aspetto al cappello , 
attaccando i peli dell'indoratura l' uno all' allrw. 
La colla detta caravella, col:' aggiunta di piccola 



seiarli colla p 
grossolani che 



pomice per levare i peli 
ero trapassala la duratura; 
diventa meno necessaria , 
si è operata con iscopelte 



ma quest'operai 
quando la f.dlali 



lungo del subii 
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prtlMW <li tale (!i manzo , riesce meno solu- 
bile Bell' aequa, ed una leggiera mano d'acqua 
dì sapone , che si passa siili' iucollalura della 
lert», la rende piò arrendevole. 

2.11). Non tutli i cappelli vengono annerili; a 
molli si lascia il color Linneo, e s'indorano 
essi col pelo del coniglio d'Angora fai tri si co- 
lorano lo diversi modi. 

_ 231. I cappelli si rendono impenetrabili al- 
l'acqua incollandoli interna monte con materie 
non suscettibili di di sciogliersi nell'acqua, come 
sono molte sorte di vernici. Ott' once di succino, 
sddtein 10 oncs di ;li: di trementina f aequa 
di raggia), con 6 once di olio di lino purgato, 
e reso essiccativo coti 4 once di olio di la- 
vanda danno una buona vernice; in oltre 4 once 
(fi olio di trementina, 4 once di gomma mastice, 
4 once di gomma sandracca, 4 once di gomma 
anime, 4 once di gomma demi, il tutto di- 
sciollo in 50 once di spirito di vino rettifica- 
tissìmo, ben mischiato colla soluzione prece- 
dente, ed il miscuglio introdotto nel lembo e 
nella testa del cappello, all'asserire di Fcrgu- 
sone e di Asbton, fabbricatori inglesi, è tale in- 
tonaco da rendere i eappelli non solo impermea- 
bili, ma ancora elastici. 

Aggiunta — Olire i cappelli preparati coi peli 
atti ad essere feltrati, se ne fabbricano altri 
colla felpa di seta che si soprappone al fusto 
del cappello. !n oggi sono a lai ane utilizzati 
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anche i cascami di stia siccome verrà detto a 
sua luogo. 

Si sono introdotti -pure i cappelli di stoffa di 
lana — tibet — a inolia , eioè con un mecca- 
nismo dietro il quale si piegano a modo di 
focaccia. Questo artificio , che si accenna assai 
comodo, massime per chi viaggia, si è applicalo 
di presente ai cappelli di stoffa di seta e a 
quelli di feltro. — Tonini. 

de' peli filabili. 

235. Dei peli filaìtili quei che più comune- 
mente si usano, sono: 

a) La lana delle Pecore. 

i») Il pelo della Capra. 

e) Quello del Cammello. 

d) Quello della Vigogna. 
23.'). Abbandonando alla mercinomia la de- 
terminazione de' caratteri che distinguono fra di 
loro le varie sorte di ciascuno di questi peli , 
e passando immediatamente all'uso che se no 
fa per la fabbricazione delle stoffe, osserveremo 
che queste si dividono in due classi principali, 
alle quali si possono riferire le numerose fab- 
bricazioni delle ti i verdissime stoffe che si pre- 
sentano all'osservatore nel commercio. Siccome 
la lana forma il materiale più copiosam*nt« 
adoperato, si per l'ima come per l'altra di qua- 
rte classi di fabbricazione, i n co m incerarne a 
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parlare il dia lana e dei metodo ili trattarla , 
accennando soltanto a suo tempo i metodi usati 
per le altre sorli di pelo. 

2j4. A primo colpo d' occhio si distinguono 
fra loro il panno ed i camelolli, essendo il primo 
coperto di una lanuggine elie impedisce di dis- 
tinguere i lili che lo costituiscono , mentre i 
secondi non solo si fanno chiaramente vedere , 
ina ancora presentano quasi sempre un aspetto 
lucido c somigliante alla seta. 

Tale differenza caratteristica si fonda meno- 
sulla Datura del materiale adopralo, che sullo stato 
iu cui esso viene impiegato: questo stato richiede 
una importantissima dilferenssa nei melodi di pre- 
parazione. Per la fabbricazione dei camelotti si 
ricerca la lana più lunga , mentre per la fab- 
bricazione del panno sii preferisce quella più 
corta ed arricciata. 

Della fabbricazione de' panni-liau^h sia delle stoffe 
di lana scardassala. 

235. I lavori della fabbrica a io ne Avi panni- 
luni si riducono a quelli che precedono , o co- 
stituiscono la filatura, ed a quelli che precedono, 
costituiscono e terminano la tessitura, poiché 
questa non si può eseguire senza elio si faccia 
luogo dapprima alla filatura , la quale richieda 
per parte sua un numero di : lavori preparatori, 
che. si. riferiscono alla slessa operazione.. 



Digilized by Google 



102 TECSOIOGH ZOOLOGICA, 

236. Questi sono : 

1. ° La sedia diìlla lana. 

2. " L' assurti mento. 

5." La separazione de' piccoli peli. 
A." La sfloccalura. 

5. ' La lavatura. 

6. ° L' ingessatura. 

7. ° La scardassatura. 

3. " La filatura. 
9." L' innaspa Mira. 

237. La prima mira del fabbricatore di panni- 
lani dev' essere di procurarsi quella sorte di 
lana che più conviene per la qualità del panno 
da fabbricarsi. 

258. Di tutte ic lane che servono alla fab- 
bricazione dei panni, la più slimata è quella 
delle pecore di Spagna proveniente dalla razza 
delia parte settentrionale dell' Africa. 

230. La perfezione, a cai pervennero i velli 
di Spagna per mezzo della naturalizzazione di 
quella razza, portò pure gì' Inglesi, sotto il go- 
verno della ltegina Elisabetta , a procurare il 
miglioramenlo delle loro greggie col mezzo di 
quella istessa razza; c sebbene i! clima dell'In- 
ghilterra sia mollo diverso da quello della Bar- 
beri,!, pure la lana delle pecore inglesi ha ac- 
quistata la faina , che la negligenza de' Turchi 
fece perdere a quella della tìurberia. 

240. Ad esempio di questi due popoli, le ai- 
Ire nazioni d' Europa adottarono il sistema di 
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raffinare la lana delle loro pecore, coll'introdii- 
zione della razza più scelta delle peeorc spa- 
llinole, conosciute sotto il nome di Merinos. La 
Francia e tutta la Germania, ed in questa più 
particolarmente la Monarchia Austriaca , favo- 
progressi tanto rapidi in questo ramo di eco- 
nomia rurale, che quest' ultima produce tanta 
lana di qualità eccellente, bastante a formarne 
nn importantissimo ramo d'esportazione in Fran- 
cia ed in Inghilterra. 

24!. I caratteri principali della lana alta ai 
lavori del fabbricatore di panni-lani sono i 
seguenti : 

\.° Che sia fina, morbida al latto e di un aspetto 
di seta (piace una piccola ombra di color 



particolarmente esente da qualunque mesco- 
lanza di peli ineguali, de' quali particolarmente 
si distinguono le Ire seguenti specie cioè: 

a) ì piccoli pili corti e duri. 

b) Gli altri piuttosto lunghi ma diritti , e 
senza il riccio che distingue la lana. 

c) I peli spaccati in cima, o rachitici, loe- 
chè succede quando non si osserva il vero tempo 
della tosatura. 

5." Che sia ben asciutta e senza untuosità. 

4. " Che abbia un odore soave. 

5. ° Che si possa stirare mollo in lungo, facendo 
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beasi qualche resistenza, ma senza stridere; 
se mancasse ili resistenza, vi sarebbe il di- 
fetto di elasticità, qualità importantissima per 
la filatura ; c se stridesse, sarebbe un segno 
della ruvidezza delle sue fibre, cosa parimenti 
dannosa. 

2i2. L' assorti manto consiste nel separare 
tra loro le diverse sorte di lana che l' islessa 
pecora produce. La lana più fina è quella della 
schiena, della nuca, de' fianchi, del collo e della 
parie superiore delle cosce; onde, avendo dispo- 
slo il tosone sopra una tavola , si levano non 
solo tutti i peli che non sono di quella ca- 
tegoria , ina Dell' istesso momento tutte le lor- 
dure che imbrattano una parte della lana. In 
onesto modo dalla slessa pecora si ottengono 
Ire o quattro sorte di lana, e da queste scrii 
potosamentc vanno levali tutti quei peli e pe- 
llicci, dei quali ahhiamo fatto menzione prece- 
dentemente. 

243. Dopo tale operazione si mette una quan- 
tità di lana sopra graticcio fatto di corde bastan- 
temente tese, e con due bacchette si batte per 
disunire i peli tra loro e per farne uscire la 
polvere, la quale va a cadere sotto il graticcio 
assieme con molti peli ineguali , che , ad onta 
della più scrupolosa diligenza, non hanno potuto 
levarsi. Grandemente concorre in questa opera- 
zione la tensione delle corde che costituiscono 
,il graticcio. La battitura si effettua in parecchie 
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fabbriche con macchine di una combinazione 
molto ingegnosa. 

214. Sebbene con questi lavori siasi cercato 
di purgare la lana quanto più era possibile ; 
pure non si arrivò a toglierle quel sucidume 
ed in ispecie quelle piccole macchie bianche 
che sembran provenire dalla traspirazione del- 
l' animale , non essendo sufficienti le lavatura 
praticate sull' animale prima di tosarlo. Que- 
ste lavature si eseguiscono tuffando ripetutamente 
l'animale nell'acqua corrente, e fregandolo colla 
radice di saponaria. Non serve parimenti l'im- 
mergere 1' animale morto nell'acqua bollente, 
e poscia sciancarlo nell'acqua corrente, stante 
che non è sufficiente l'acqua a disciogliere 
quel sucidume, che sembra a primo colpo d'oc- 
chio costituito da tanti animaletti tenacemente 
aderenti al pelo. L'unico mezzo valevole ad 
ottenere la depurazione della lana si è d'im- 
piegare 1' urina putrida la quale, per 1' ammo- 
niaca che si sviluppa, si trasforma, combina* 
dosi colla materia grassa, in una specie di sa- 
pone solubile noli' acqua fredda. 

245. Si prepara a tale effetto un miscuglio 
di acqua alla temperatura di 40° R. con IJ& 
d' orina stantia, ed in quel bagno si lascia la 
lana secondo la diversa sua natura per più o 
meno tempo dimenandola continuamente. Si os- 
servi di mantenere la temperatura del bagno 
sempre uguale, e di non lasciarvi che per due 
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ore al più le lane più Torli « grosse, per non 
indebolirne la consistenza, e le più Gne per mi- 
nor tempo. 

246. Trasportasi poi la lana in corbe di vin- 
chi in una corrente d' acqua, il che termina di 
disciogliere quel suciduroo e ili disperderlo. 

247. Non è poi da trasandare, che quanto più 
l'acqua dei mastelli, destinati a questa lavatura, 
è impregnata di grasso, tanto più si rende atta 
al digrassamene, onde con maggior vantaggio 
si aggiunge ai bagno d' urina un bagno già 
adoperato. 

218. Questa lavatura non può effettuarsi che 
nel tempo che i m medi atani onte precede l' im- 
piego della lana, poiché la lana digrassata non 
si salva che difficilmente dalla corrosione delle 
tignuole. 

249. La lana lavata si batte di bel nuovo 
sulla stuoja. l'or le stoffe destinate ad essere 
tinte in lana, come usasi dire, questo e il mo- 
mento favorevole per tingerle, od imbiancarle 
per mezzo dello zolfo. Siccome però queste ope- 
razioni si eseguiscono ncll' istesso modo tanto 
per la tintura quanto per l' imbiancatura delle 
stoffe di lana così ne tratteremo più partico- 
larmente in seguito. 

250, i>a questi lavori sì passa a quelli che 
più specialmente servono a preparare la lana 
per essere filata. A tal effetto essasi sottomette 
all' azione di una macchina chiamala il diavolo. 
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Cdnsisle questa macchina in una cassa di forma 
parallelopipeda, fatta di tavole ben congiurile. 
La cassa per tutta la sua lunghezza viene at- 
traversala ita un graticcio, semicilindrico della 
medesima lunghezza, lissalo alle pareti laterali. 
Le stanghe che compongono il graticcio sono for- 
nite di uncini di l'erro disposti a disianze ugnati. 
Al di sopra del graticcio trovasi una specie di 
naspo i> mulinello , formalo d' un' asse mobile, 
in cui sono imposte quattro ale della lunghezza 
del gratìccio, e guernilc ugualmente di denti 
di ferro che vanno ad incontrarsi con quelli 
-del graticcio, di modo che, voltandosi l'asse 
-cui mezzo del manubrio situato al ili fuori della 
ras sa, la lana, ebe si mette sul graticcio, viene 
dai denti del naspo gettata in tutte le parti, 
e , incontrandosi tra gli uncini mobili del na- 
spo cogli slabili del graticcio , viene strappata 
c disgiunta. Aprendosi poi le porteli e della cassa 
c rivoltando il manubrio verso la parte oppo- 
sta, la lana divisa è rigettata al di fuori. 

251. Vi sono di quelli che snsliluiscono l'o- 
perazione del diavolo alla battitura, sebbene non 
perfettamente corrisponda all'effetto. Serve pure 
quest' operazione a mischiare le lane di diversa 
qualità. 

252. L'ingrassamento consiste nell'uni ettaro 
la lana con olio d'uliva, o con altra sostanza 
grassa che non si asciughi all'aria; tali sa- 
rebbero 1' olio di pesce , o il grasso di porco 



Digilized by Google 



108 TECNOLOGIA ZOOLOGICA, 

che molto si usa Delle fabbriche della Boemia. 
La quantità ili olio il' uliva necessaria per que- 
sta operazione è del 13 al 20 per cento in- 
arca ; un poco di più per la Imma, un poco 
di meno per la catena. Il grasso deve perfetta- 
meule insinuarsi nella lana , il che meglio si 
ottiene battendola con battitoi simili a quelli 
die in alcuni paesi, con grave danno della bian- 
cheria, si usano dalle lavandaje. 

255. In tale stato trovasi la lana atta alla 
scardassatura. Lo strumento che serve a questa 
operazione si chiama la scardassa, e consiste in 
un. pezzo di cuojo di vacca robustamente con- 
dato e guernito di numerosi denti di filo il' ac- 
ci njo , impiantali nel cuojo in diversi ordini e 
destinati a disfare intieramente ed a mischiare 
i fili di lana. 

254. La scardassatura si opera colla mano , 
o colla macchina; nel primo caso la scardassa 
sì trova fissala sopra una tavoletta di 10 a 12 
pollici di lunghezza e di 6 in 8 di larghezza. 
Due di queste scardasse agiscono ncll'is tesso 
tempo ; 1* una è fissata sopra una specie di 
banco alto come una (avola ed alquanto incli- 
nato; l'altra viene dall' opera jo strofinata sulla 
precedente; è con un ripetuto strofinamento, col 
continuo rilevare e riportare dulia scardassa, che 
una piccola porzione di bina giunge a farsi per- 
fettamente uniforme e leggiera. Si accresce la 
finezza della lana e la si rende perfettamente 
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atta ad essere tirata in hmffo filo, ripetendo 
l' operazione libila scardassatura con alcune scar- 
dasse tra di lori) differenti per ì! numero e per 
la sottigliezza dei denti. 

255. Si esprime una tale differenza per mezzo 
del numero degli ordini dei denti disposti in 
una Illa, che variano dai 50 fino ai (ìli. Cre- 
sce il numero degli ordini colla sottigliezza 
del iìlo d' acciajo, e quindi colla linezza della 
(scardassa. Si avrà luogo di parlare di questa 
interessantissima Fabricazione mollo eslesa pa- 
tulla Inghilterra, Francia c Germania quaude si 
parlerà delie applicazioni del filo di ferro. 

256. A questo lavoro , alquanto lungo della 
scardassatura, cella mano, si sono sostituite iti 
quasi lutti i paesi le macelline. 

257. Due grandi cilindri di 4 in 5 piedi di 
lunghezza, de' quali l' uno del doppio diame- 
tro dell' altro , vanno posti in molo con un 
manubrio in direzioni opposte. 

258. Al dì sopra del maggior cilindro se na 
aggirano diversi altri di diametro assai minore 
p. e. 1/6 del gran cilindro, ma dell' islessa 
lunghezza. Tulli questi cilindri sono ricoperti 
per l'intiera periferia di scardasse, onde la tana, 
«he s' introduce tra il grande cilindro ed il 
primo dei piccoli che gli sovrastanno, nel pas- 
sare Ai fa fra quel sistema di cilindri , dei 
quali il moto non è ugualmente rapido per 
Ulti, viene molte tini forni e mento sparpagliata ed 
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è portata sul cilindro minore, it quale se ne ra- 
ncherebbe per tutta la circonferenza, se nell'i- 
slesso tempo un pettine di metallo , che conti- 
nuamente agisce in senso verticale, non gli le- 
vasse senza intervallo il carico. 

259. Quest' ultimo cilindro si trova bensì rico- 
perto ancora esso di scardasse, le quali, comechè 
disposte ad intervalli, lasciano dei vacui su tutta 
la lunghezza del cilindro, onde, interrompendosi 
in tal modo la copertura di lana, cade questa, 
trasformata in bozzoli lunghi quanto il cilindro, 
iu una vasca di forma semi-cilindrica disposta 
a riceverli. Uu altro cilindro di legno scanalalo 
per tutta la sua lunghezza , eguale a quella 
della vasca e degli altri cilindri , si ravvolge 
nella vasca e getta fuori i bozzoli o caramello 
dopo di aver loro comunicaUi uu leggiero grado 
di compressione. 

2(it>. L' is lesso moto del grande cilindro si 
comunica, sul di dietro di questa macchina, a 
due altri cilindri ravvolti in unii tela cucila in- 
sieme per le due estremità ; sicché la lana, che 
vi si mette sopra, va di conliuuo portata verso 
le scardasse, e così continuamente viene alimen- 
tato il meccanismo di nuovo materiale, 

201. Per tal modo si accelera di molto il la- 
voro e si rende più eguale; poiché, per 1' uni- 
formità del moto, una determinata quantità di 
lana proparata e portata sulla tela dell'alimen- 
tatore oud' essere ridotta in un numero eguale 
dì bozzoli di peso perfoLlameiile eguale. 



I 
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262. Dopo clic la lana è siala ridotta in ca- 
ramelle leggerissime, diviene essa alla ad esser 
lilala, vale a dire ad estendersi in lunghi fili di 
uniforme dimensione e densità. 

2155. La filatura da prima non si effettuava 
che col fuso. L' invenzione dei molinelli gran- 
demente abbreviò il lavoro, poiché, conlinua- 
mente ravvolgendosi il filo da sé medesimo sul 
rocchetto, si risparmia il lenito che occorrerebbe 
filando eoi fuso; ma sempre per ogni filo si ri- 
chiede la mano di un 0|>erajo. A questo incon- 
veniente si rimediò coli' invenzione de' filatoi. 

204. Queste maeehinc, con piccole modifica- 
zioni applicabili tanto per la lana quanto per la 
bambagia, esigono di stretta necessità: che il ma- 
teriale sia precedentemente preparato per mezzo 
della scardassatura, onde, nello stato in cui ancora 
di presente si trovano, non sono atte alla filatura 
di un materiale a iibra lunga come sarebbe il 
lino e la lana pettinala. 

265. Le filande si dividono in due elassi 
ben distinte fra di loro, per il principio che 
serve di base al prolungamento del lito. 

Mnu CLilSB — i futi stilili. 

266. Due forti parallelogrammi di legna pe, 
sante e bene spianali di sopra , lunghi cinque 
ed alti tre piedi, si riuniscono fra di loro per 
mezzo di due traverse della lunghezza Ì8 a 21 
piedi, disposte l'ima sopra l'altra alla disianza 
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di un piede circa. Servono queste traverse, ver- 
ticalmente disposte, a portare ito a 100 fusi mu- 
niti ognuno di multila c dì un peso leggiero , 
die tiene luogo di sosta. 

2157. Un cilindro orizzontale, lungo quanto i 
traversi, per mezzo di tante funicelle quanti 
sono i fusi, H mette tutti in moto. L'uno de' 
due parallelogrammi è sormontato da una ruota 
verticale di tre piedi di diametro, ed una corda 
incrocicchiala passa da essa at cilindro, onde 
col suo manubrio viene impresso a lutti ì fusi 
un rapidissimo moto di rotazione. 

268. Sulla parte superiore perfellameutc spia- 
nata dei parallelogrammi appoggiano le estre- 
mila d'un pezzo dello il carro, che consiste in 
un legno grosso da o a 5 1/2 pollici , lungo 
!8 a 21 piedi. Egli è composto di due pezzi t 
quali, per tutta la loro lunghezza, vengono stret- 
tamente uniti per mezzo di quattro crocette di 
ferro, dirette da una spranga pure di ferro che, 
a guisa di catenaccio, con un fucile molo, ora 
Stringe l'uno contro 1' altro i pezzi, ora. abban- 
donando quello di sotto al proprio peso, lori 
permette di separarsi. Ter maggiormente strin- 
gere i fili destinati a passare fra questi pezzi , 
sono essi scanalati per tutta la lunghezza sulle 
superficie che si corrispondono. 

213!). Alcune ruo Ielle , disposte sopra tutti i 
punti di contatto e due corde che s'incrocic- 
chiano, rendono leggiero e preciso il movimenta 
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del carro, il quale, attaccato alla sua parte in- 
feriore, porta un raslrcllelto co' rocchetti cari- 
chi di caramelle, o col l'ilo di prima filatura. 
Con tale macchina si opera nel modo seguente. 



apri 



lue pezzi di separarsi. 
271. Da ognuno dei fusi passa un iilo fra 
quei pezzi e questo si attacca ad »>m delle ca- 
ramelle sospese al carro. Il carro poi si ritira 
alquanto indietro ad una distanza detcrminata 
in ragione del filo da formarsi , dando iu tal 
i ad una ik-terniim;la ìv.v^'ìv/mì 



"-' ■■„' m ; 



naccio , si stringono vigorosamente l'uno con- 
tro 1' altro i pezzi che costituiscono il carro. 

272. Continuando dunque l'operaio a ritirar* 
il carro, egli allunga le caramelle neh' is tesso 
tempo che, girando colla mano destra la grand» 
ruota verticale e quindi tulli i fusi con molti- 
plicata velocità , torce il filo c gli dà quella 
■elidila, richiesta per renderlo allo a soppcs- 
tare 1' allungamento. 

275. Il carro, dopa una corsa di circa quattro 
piedi trovando un ostacolo , si ferma; c la 
continuate rivoluzioni della grande ruota ter- 
minano la contorsione del filo. Finalmente ita. 
sottilissimo filo di ferro, che da una estremi té 
delle fila de' fusi si estende all'altra, compre?io 
per mezzo di calcele, serve ad abbassa^* iulì 
Tenuotvijiu, noi, /. U 



Digitized by Google 



114 TECKOLOGIÀ ZOOEOWCA, 

i fili, che vengono poi, col movimento della grande 
vuota e col [-avvicinarsi del carro, nel più- bel- 
l'ordine ravvolti allumo ai fiisf. 

Non si parla qui di certe altre macchinette- 
costruite bensì sull' istesso principio, ma cou 
poca intelligenza, onde, per i mal calcolati at- 
triti, arrivano solo a porre in azione da 30 a4H 
fisi ili piccolissima dimensione. 



274.. Due parallelogrammi massicci delle 
istesse dimensioni,.accennate per le macchine pre- 
cedenti , costituiscono anco per qWste la parte 
principale dello scheletro. E. similmente quello 
della mano destra va sormontato da una ruota, 
del diametro di 3 piedi. Un subbio , lungo 20 
piedi all'iucirca , viene portato da essi e li. 
connette. 

275. Egli sostiene due cilindri lunghi quasi 
quanto il subbio stesso, ma del diametro di uo- 
pollice circa e scanalati per tutta la loro lun- 
ghezza. 

Di questi due cilindri , fatti per V ordinario 
dì ferro, quello, che giace più sul davanti, è di 
diametro alquanto eccedente l'altro, ed essi,, per 
vari riguardi di creazione , di maneggio e di 
precisione del moto, soglionsi comporre di pezzi 
lunghi 6 pollici. 

276. Due rotoli consimili per le dimensioni, 



Digitized by Google 



parte Firn». {{$■■ 
ma non soleati e ricoperti di pelle, slatino so- 
pra i dite cilindri scanalali, e fortemente pre- 
mono sopra dì essi iti ragione dei pesi ili cui 
sono caricali. 

277.. Una verga di ferro, disposta tra la ruota 
espilale, ed no sistema di ruote e di rocchetti,, 
fìssati sulle assi ile' diedri soleati, gli trasmette- 
il movimento della ruota. 

278. Aggirandosi in tal' modo i cilindri cen- 
tina velocilà non perfetta mente uguale per am- 
bedue, stante eliti quello sul davanti cammina 
alquanto pia velo cent ente del secondo, una por- 
zione di lana scardassala, introdotta fra il pajo^ 
di cilindri situato al di dietro, deve dal loro 
moto comune venti 1 portata Ira il pajn di ci- 
lindri posto sul davanti e da questo venir allun- 
gata tu proporzione della diversità di. circonfe- 
renza e di rotazione. 

La lana, con tal movimento dislesa ed as- 
sottigliata, va a portarsi sull'estremità de' fusi. 

279. I fusi, nel numero di 80 a 100, sono 
disposti sopra un' altra parte della macchina, 
alla qualo pure si è dato il nome di carro. Iti 
esso, oltre ai fusi, si trova compreso un cilin- 
dro orizzontalmente disposici , ovvero in suo 
luogo 4 a 5 lamiiuri verticali che portano le 
cordelle de' fusi , alle quali con questo mezzo 
trasmettono il moto loro impresso dalla ruota 
capitale. 

280.. D carro viene portato da 4 ruote di; 
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metallo dell'altezza di IO a 12 pollici, che cor- 
rono sulla scanalatine di due lamine di Ferro, 
j>er procurare nii andamento preciso ed uni- 
forme. Due corde, riunito nella estremità e dirette 
dal sistema di mote (issate sui cilindri scana- 
lali , servono ad avvicinare il carro ai cilindri 
e ad allontanarlo. 

281. Una caruccola, che sporge fuori del pa- 
rallelogramma della destra e che vale di mezzo 
per la trasmissione del moto dalla ruota capi- 
tale ai fusi , rende possibile di mantenere i 
fusi io una relazione diretta nel medesimo senso, 
sia che avanzi il carro, o che retroceda. 

282. Facilmente si rede che la lana, la quale 
dal cilindro anteriore si è portala sulla cima 
dt-1 fuso , viene contorta dal rapido suo moto 
e che il molo retrogrado del carro non serve 
a tirare il filo, né a vieppiù torcerlo, ma solo 
gli permette di sufficientemente allungarsi per 
poter venir gctlato sui fusi, il che si opera an- 
che, come nelle macchine precedei! temente de- 
Bcriltc, con un filo di ft;rro il quale pure si 
comprime, ma però colla mano sinistra, mentre 
coli' isiessa mano si respinge il carro verso il 
subbio, e colla destra si gira il manubrio della 
ruolu capitale. 

285. Il filato, in qualunque mndii prodotto, 
viene formato in matasse, delle quali la lun- 
ghezza cume pure il numero de' Eli sono cose 
belisi arbitrarie, ma che per ogni fabbrica de~ 
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vana esser fissate una volta per sempre. Questa 
riduzione si opera con unnaspo d'un diametro 
detcrminato ; sopra del quale una dozzina di 
fili e più ravvolgono un numero fìsso di volle; 
un martelletto a tal fine adattato accenna il nu- 
mero delle rivoluzioni e quindi la lunghezza 
del filo. 

2113. Terminati in tal modo tutti i lavori 
clic immediatamente si riferiscono alla filatura, 
si può passare a quelli clic precedono, costi- 
tuiscono c compiono la tessitura. 

Essi sono i seguenti: 

1. ' L'orditura; 

2. " L'incollatura delle catene; 

5." La disposizione della catena sul mestiere; 
A." La tessitura; 

5. ° La pulitura del panno; 

6. ° La follatura e la purga del panno; 

7. " La garzatura; 
0." La cimatura; 

fl.° La distenzioiie sulle ramate; 

10.° L' apprelatnra , o sin l' apparecchio. 

585. 11 primo lavoro del tessitore dev'essere 
quello dì formare l'orditura, delta anche la 
catena. Avendo egli per tale assunto scelto il 
filato proprio per la catena, il quale, per essere 
stalo fatto con corda aperta , sì trova ritorto 
verso la destra, mentre quello per trama, fatto 
con corda incrocicchiata , va ritorto verso la 
sinistra; egli distribuisce le matasse sopra u>U» 
fcobiue. 
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2flfi. Da queste bobine si forma la catena 
trasportando tutti i fili, uriti in uo pugno, sopra 
uri naspo verticalmente ili spoeto. L' alleila 'li 
tal naspo, il suo diametro ed il numero di bo- 
bine determinano la lunghezza e la larghezza 
della pezza, stante che la fissata lunghezza del 
filo viene portata a spirale sul naspo dalla 
parte superiore ali 'inferiore, e ili nuovo dal basso 
in alto, formando in tal modo due mezze por- 
tate. La forma, che si dà a quel complesso di 
fili disposti per l'orditura, gli ha fatto dare il 
nome ili catena. 

287. La catena levala dal molinello s'incolla, 
immergendola in una soluzione di colla forte 
sufficientemente allungata con acqua e si metto 
all'aria per asciugarla quanto più presto è pos- 
sibile, acciò la citila non ubbia tempo di pas- 
sare allo stato di fermentazione. L' incollatura 
si rende indispensabile per procurare ai fili la 
forza necessaria per resistere allo sfregamento 
della tessitura. La catena ben asciugata si tras- 
porta sul lelajo. 

Il telajo consiste nei pezzi seguenti : 

1. ° Il subbio, il quale, iieìla parte di dietro co- 
munemente con otto faccie per meglio man- 
tenere la catena, è soleato da una scanalatura 
longitudinale che serve a fissarvi la catena ; 

2. ° / due Iteci, composti di spaghetti, che pas- 
sano sopra due bacchette, formano nel mezzo 
della loro lunghezza .uu occhietto detto maglia. 
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Per ognuna di queste maglie passa alternativa- 
EoetKe mio dui fì!i della catena; 

V / pedali, detti volgarmente calcoli; sono de- 
stinali ad alzare e ad abbassare alternativa- 
mente uno de' due licei, c con esso quei 
Sii della catena che attraversano le maglie ; 

■4." II pettine è composto dì lamine soniti di 
canna ( eninunemenle di aceiajo per le stoffe 
di seta e di bambagia), delle quali le cime 
sono sostenute da due bacchette delle ge- 
melle e separale fra di loro da intervalli for- 
mali da un lilo incatramato. Il penine sia con- 
linato nella così delta cassa, che serve a ma- 
neggiarlo ed a condurlo su e giù lungo i fili 
della catena ; 

5. ° Lo scorritoio è un pezzo di legno rol ondato, 
o fatto a squadra con un' apertura longitudi- 
nale, per la quale il panno fabbricato passa 
sul cilindro ; 

6. ° 11 cilindro, disposlo al di sotto del lelajo, è 
destinato a caricarsi del panno fabbricato 
dopo che questo è passato sullo scorrilojo. 
289. Tutte queste parli del tcìajn slanrio con- 
nesse fra di loro nel modo seguente: 

Quattro colonne fra di loro collegato per 
mezzo di due traversi ne formano lo scheletro. 

Sulla parte più dittaste dell' operajo si tro- 
vano lissate nei fori circolari , praticali in due 
tavole , le cime del subbio in modo da poter 
esso effettuare un moto di rotazione. Il porta- 



ci giti_z_ed by Google 



1 20 TECNOLOGIA ZOOLMUM , 

liccio colle due ruolelle è sostenuto dai Inversi 
die congiUDgono le quattro colonne, e gli stessi 
traversi portano pure i pironi su' quali si ag- 
gira la cassa. 

Stabilmente connesso colle due colonne ante- 
riori si trova lo scorritojo, clic è sostenuto 
da due pezzi incastrali tu ri Le medesime colonne 
alla parie inferiore, ove si vede il cilindro. 

2S10. Dopo di avere l'opcrajo , col mezzo dì 
xtn rastrello a dcnli di legno , disposta la ca- 
tena sul subbio, egli passa ì fili l'uno dopo 
l'altro, ma alternativamente per i due licci, in 
modo ebe dopo di averne passalo uno per la 
prima maglia del primo liccio, attraversa il se- 
condo per la prima maglia dell'altro liccio, il 
terzo per la seconda maglia del primo ed il 
quarto per la seconda maglia dell' altro, e così 
di seguito. 

291. Indi egli li passa per i denti del pet- 
tine, ma sempre in numero di due per ogni 
dente; onde sempre ne attraversa uno del primo 
ed uno del secondo liccio alla volta e li an- 
noda, per potervi far passare una sottile bac- 
ehella, la quale con diverse funicelle va fissata 
al cilindro che giace nella parie inf eferi oro 
delle colonne anteriori. 

292. Essendo le cose in tal modo disposte, 
si comprime una delle calcole, e quindi di ne- 
cessità s'innalza l'altra e si separano fra di loro 
in due piani lult' i fili della catena, e, portato 
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in avanti il poi li ne per mezza delia cassa, si fa 
luopfo al passaggio della trama. 

2i)a. La trama si trova avviluppala sopri 
piccole cnnnuccie di afta te cannelli, elio snpra 
la fusamola stanno situali nell'interno di un 
legnò dittico e ben pulito, terminato eia dna 
punte ottuse, dello la navicella o spula. Cu furo 
soltile, che scorre per uno dui Iati della spola, 
serve di uscita al lìlu della trama, il quale dal 
cannello si svolge ne! mentre ohe la spola, lan- 
ciala dali'opcrajo fra i lili aperti dulia catena, 
li attraversa c si porla dall' altra banda della 
tela formata da quei fili. Alcune battute di 
cassa col pettine valgono ad avvicinare quanto! 
occorre il lilo della ìrama al tessuto già fallo. 

294. Comprimendo all.ra l'altra calcola, ed 
innalzando qmniii i iìli della catena, che prima 
stavano abbassali , ed abbassando quelli ebu 
prima erano alzali, l'operajo di nuovo apre un 
passaggio ad un altro lilo dì trama, e re lo fa 
passare ricacciando nuovamente verso l' altra 
pai'te la spela che lo porla. 

295. Le reiterate battute del polline , per 
mezzo della cassa, pori uno ancora quel iìlo di 
traina quanlo occorre vicino al primo. 

Continuando?; adunque I' allenialiva depres- 
sione delle enicol,;, il getto della navetta a le 
battute del polline, la pezza va riluttandosi , 
e. appoggiala dallo scorrilo].» , si trasporta sul 
cilindro col mezzo della mola dentata e del 
suo cane. 
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398. M,i deve la pesta per tal modo, a motiva 
-dello sforzo continuo del Ilio ili trama che serpeg- 
gia per i (ili della catena e cho si ripiega sull'orlo 
della cimoceia, Tarsi sempre più stretta ; onde, per 
mantenere il panno di larghezza continuameli Le 
uniforme, questa si regola eoi mezzo della riga 
o tendella composta di due pezzi forniti di denti 
di filo dì ferro sulle cime. La tendella si tra- 
sporta sempre avanti a misura che il lavoro 
"va progredendo. 

297. Chiamatisi vivagno o rimossa certi fili co- 
munemente molto grossi che da ambe le parti 
■sono gli nllimi dell'orditura e che servono „ 
'1.' A rendere il panno più resìstente ed a ga- 
rantirlo dall'effetto delie punte della tendella; 
1.' A facilitare il (liste od ira cinto sulle ramale 
nell' alto della cimatura, il che vale a soste- 
gno per inchiodarlo ; 
5.' A rialzarne il colore, il lustro e la tiuezza 
col contrasto. 

293. Per quanto semplici siano tutti questi 
lavori , nulla di meno avvengono pur troppo 
facilmente delle mancanze , le qualu - per i 
ili felli che ne risultano alla qualità del panno , 
non mancherebbero di portare discredito alla 
fabbrica, ed anzi potrebbero certuni gravemente 
compromettere la fede pubblica, non potendo cosi 
facilmente venir riconosciuti da chi li compera. 

299. Tali disordini han fatto si, che i go- 
verni hanno incaricalo dalle deputazioni legali 
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*d invigilare stilla fabbricazione dei panni a 
con appositi bollì a garantire: 

1. ' U lunghezza effettiva della pezza; 

2. * Il numero de' fili ehn, per una determinata 
larghezza, debbonsi rilrovare oeU' orditura; 

3. * Il peso della trama e dell'orditura. 

500. Sono comodissimi per contare il nu- 
mero dei fili dell'orditura certi microscopi eoo 
una cassa provvista di un apertura di data 
proporzione in confronto della larghezza delia 
}>ezza. 

Il rimanente si determina colla misura e col 
calcolo , e tastano alcune poche moltipliche 
ed una divisione per ultimare una simile in- 
dagine. 

501. I difetti , che unicamente ridondano a 
danno del fabbricatore perchè di natura da scre- 
ditare la sua fabbrica e da diminuire il valore 
del panno, sono; 

i.° l fili rolli, particolarmente quelli dell' ordi- 
tura, che si trascurò di i 



S.* I Oli della trama per inavvertenza raddop- 
piali, o sia i doppi ; 

3.* I cosi detti falli, quando non si è ben mon- 
tata la catena, sicché non vennero egualmente 
distratti i fili , e non su flìcien temente com- 
pressa la calcola e la navetta, perciò nel suo 
passaggio è andata a traversare uno de' iìii 
superiori ; 
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4." Le chiarelle che sì verificano quando l' ope- 
ro jo non batte egualmente la trama col pettine; 
X.* Le macchie ili muffa che provengono dal- 
l' aver lasciato il panno per troppo tempo 
ravvolto snl cilindro ; 
6.* L'ineguale larghezza che avviene quando 
l'opernjo non ha osservato di continuamente 
portar avanti la tendella. 
302. Al telajo che qui venne descritto si fe- 
cero varie mutazioni, le quali naturalmente co- 
stituiscono una grandissima differenza tra le 
varie fabbriche, differenze che faremo osser- 
vare quando incominceremo a parlare delle varie 
specie di drappi di luna. Pel momento non cre- 
diamo di avere a notare altro se non che al- 
cune invenzioni valgono in generale a facilitarne 
la fabbricazione. 

505. La navetta , la quale , per la larghezza 
che si usa di dare at panni di prima necessità, 
richiedeva la cooperazione di due nomini , con 
un semplicissimo meccanismo, si è resa tale da. 
rendere sufficiente l'intervento di un solo operajo, 
peiijiè la fa scorrere per mezzo di una bac- 
chetta e di ima doppia cordella attaccata a due 
pezzi disposti in modo movibile l'uno alla de- 
stra, 1' altro alla sinistra della pezza. 

504. Cosi pare si è trovalo il modo di far 
agire il meccanismo di molti telai mediante 
qualche grande motore, l'acqua, per esempio, i 
cavalli, od una macchina a vapore. Uoh uh tal 
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mezzo non si richiede che l'attenzione di pochi 
uomini destinali ad unire i iìli volli per atten- 
dere ni lavori di molti telai in ima sola voli». 
Jl congegno di queste macchine è fallo in modo, 
die, per avvertire l' opera jo della rottura di al- 
cun Lio, il telajo si ferma da sé. 

305. La politura del panno. si opera da donne 
incaricale di cavarne con pinzette tutti quei 
corpi estranei che vi si Irovano inlroiloLli nella 
tessitura e che si chiamano bruscoli. 

506. Levato dal telajo il panno, questo pre- 
senta l'aspetto di una tela grossolana e insudi- 
ciata dal grasso e dalia colla che si dovettero in- 
trodurre nel tesserlo.- Si fa quindi uso del follo 
per purgarlo , per feltrare la lana in modo da 
comparire tale quale lo vediamo e per masifti or- 
mente condensarlo restringendone la lunghezza 
t la larghezza. 

307. Sebbene in alcuni luoghi si usi ancora 
il metodo di follare il panno pestandolo eoi 
piedi, pure quasi da per lutto si Irovano intro- 
dotte macchine nelle quali esso viene pestalo 
ron pile, o con magli orizzontalmente disposti. 
L'uria e l'altra di queste macchine presentano 
altri vantaggi , poiché le pile, che più rapida- 
mente si muovono, fanno miglior effetto sopra 
panni più densi , mentre i maftU , per la loro 
forma, come pnre per quella della conca, mag- 
giormente smuovono il panno facendolo di con- 
tinuo aggirare nella etnica. , 
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308. B panno si porla nel follo, dopo di esv 
«ere stalo macerato per qualche tempo uelt* a- 
equa calda, onde distogliere la eolla introdotta 
nella tessitura. 

30$). Il materiale, di cui si fa uso nella Col- 
lii tura stessa, consiste in urina stantia, la quale è 
tanto migliore quanto è più putrefatta, in sapone 
liianco o riero, n di cimature discioUe iu una 
lisciva alcalina , ed in: una terra argillosa mi- 
sta ad una non indifferente porzione di silice. 

310. L'urina agisce per i suoi principi am- 
moniacali, i quali, colle parli grasse ed oleose 
del panno , formano un sapone. 

5M. U sapone è senz'altro il materiale più 
attivo per un tal lavoro, ma, essendo esso molto 
dispendioso , si procura di ovviare a questa 
spesa, convertendo in un sapone, per vero dire 
mediocre, le cimature e [ili avanzi inutili della' 
lana, per mezzo di una lisciva alcalina.. 

31-2. La terra da l'olio (sometUe de' minera- 
logisti) è inulto commendevole per la proprietà 
che ha d' assorbire il grasso elio si trova nel 
panno, Quantunque non faccia tuLlo l'effetto che- 
si ottiene col sapone, ha però il. vantaggio 
di potersi avere ad un prezzo molto inferiore c 
di danneggiare meno del sapone certi colori. 
Perchè però sia buona , è necessario che facil- 
mente si stemperi nell'acqua, che avidamente 
assorba il grasso con cui si trova in contatto- 
e- che sia scevra di lapilli e di sabbia. 
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5f3.. Per quanto semplice sia l' operazione- 
(fella follatura , richiede pur essa una granilo- 

mira , por min incorrere nei ditelli che dalla 
ftusenrateitM faciteonte rauKano. Tali sono la 
!'. dia tura ineguale , la non sufficiente riduzione- 
della Nngbexsa c la pure non uniforme ridu- 
zioni' dell'altezza e talvolta le lacerazioni, 

5i4~ Appena follato H panno e per feti a mente 
purgalo, col in.-zzo di abbondanti lavatile con- 
tinuale li n' a tanto the l'acqua non scoli lim- 
pida dal follo, lo si sottomette a nuova diligerne 
ispezione per parte delle donne, e, dopo di averle- 
follato per la seconda volta, si passa a garzarlo, 
tocche si opera coi colici spinosi di quei carili 
chiamati dai botanici Bipiaeut fulhnum ('). Con 
questi cardi , attaccati a due legni disposti in 
croce, si sfrega il panno, per sollevare la lana 
the si è feltrala nel follo. 

315. Le scardasse, che in alcune fabbriche sì 
adoperano, per quanto consumale sieno, facil- 
mente logorano il panno. Vi sono di quelli che 
impiantano i cardi in mio o due cilindri i quali 
continuamente si aggirano sui loro assi, mentre 
il panno, ben bagnai»», loro passa ili rhnpetto, 
o frammezzo. Serve ia garzatura a preparare il 
panno per la cimatura. 

510.. Dicesi cimatura o tosatura l'operazione 

O Qucsla pania i volgamele tonatela col none di Cario 
il !i«joU o da cantate. — ftnihC 
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«olla quale i peli del panno vengono ridotti ad 
una lunghezza uniforme e suflicienle sol Lauto a 
rìnuiprire i lili die lo compungono, statile die 
la soverchia lunghezza del pelo feltrato gli da- 
rebbe un aspello villoso e grossolano. 

517. Si opera la cimatura col mezzo di for- 
bici costruite sul principio di quelle elie'Servoua 
per la tosatura delle pacorc , vale a dire che 
le lamine non siano incrocicchiale come nelle 
forbici comuni, ma unite a cerniera. Le lamine 
di forma trapeznide sono della lunghezza di 
SO pollici, e di 3 in 10 pollici all' incirca sulla 
maggior larghezza. Un peso di piombo forte-, 
mente preme sul panno una di queste lamine, 
che per tal ragione viene detta dormiente, men- 
tre l'altra lamina, scorrendo per effetto del 'ma- 
nico, taglia i peli che si sono alzati eoi mezzo 
delle scardasse, delle quali l'operajo non cessa 
di Tare un uso continuo. La tosatura si eseguisce 
sopra un banco lungo imbottilo per ajutare 
l'effetto delle forbici, e l'operazione va più volle 
ripetula , sempre alternandola con quella della 
garzatura. 

313. Nella maggior parte delle fabbriche di 
qualche importanza si sono introdotti dei sem- 
plicissimi apparecchi, per far muovere con una 
sol correggia un numero di ti a 10 e più for- 
bici , le quali , in vece di scorrere sul panno 
come usaiii fare dall' opctajo , restarlo stabili 
mentre viene loro iucoaUo il panno da tosar*. 
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319. Un a Uro meccanismo per la cimatura 
consiste in una lamina d' acciajo clic, a forma 
di elice, si ravvolge attorno ail un tilimlrn oriz- 
zontale e che si aggira sul taglio ili una lama 
ilirilla, recidendo in lai modo la lana del panno 
innalzatasi odia garzatura. 

320. I difetti, che talvolta nascono nell 1 ope- 
razione della cimatura, sono i seguenti: 

1. " Quando si è tosato fin alla eorda; 

2. " Quando si è trascurato di egualmente tosarlo 
per ogni dove ; 

3. ° Quando i peli, invece di tagliarsi , si sodo 
semplicemente schiacciali fra le lamine; 

4. " Quando, per non essersi disleso il panno 
sufficientemente, la lamina è trascorsa sopra 
una piegatura senza levarvi il pelo; 

321. l'iima di dare al (ialino I* ultima pas- 
sata, vale a diro di cimarlo per l' ultima volta, 
lo si. distende sulle ramate , o- cliiovere, per 
cancellare le piegature clic può aver prese nella 
fnllaltura, onde ridurlo ad una larghezza uni- 
forme da onde tutto e per disporre i liti dell' or- 
ditura possibilmente paralelli. 

322. La ramala ò un lungo teìajo composto 
di stipiti impiantati stabilmente nel suolo. Lo 
«ime degli stipili sono unite parimente in moda 
slabile per mezzo di forte traverse, ed altre trai 
■«erse mollili si possono stabilire con forti pironj 
sudi stipiti forniti a tal effetto d- diversi fu». 

323. La traversa stipei io-re serve ad atUc- 
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care il panno sopra una fila di sgnertetM (un- 
cinelli), il che pur» si opera coli' inferiore. Un 
pezzo verticale, a cui si attacca una delle cime 
del panno, dopo che l'altra è stata fissala allo 
stipile, vale a distendere la pezza in lungo. II 
panno viene ripetutamente spazzolato durante il 
tempo che resta sulla chiovera per asciugarlo. 

L'ultima operazione del fra bb ri calore 
di panni-lani consiste nell'apparecchio, il quale 
si riduce unicamente a dare il lucido al panno 
col mezzo di una fortissima pressione. Il panno 
a tate effetto si squaderna e si piega in modo, 
che per ogni piegatura s' introduce una perga- 
mena o una particolare specie di cartone levi- 
gato , che usasi fare di canape pura, e, cosi 
disposto , lo si mette sotto un torchio , ove lo 
si lascia per qualche tempo. Dipende partico- 
larmente dalla perfetta qualità del cartone la 
buona riuscita deli' operazione. 

Lavoro ód petlìoe-, 

325. Sarebbe cosa inutile il voler ripetere* 
Ulte quelle operazioni che sono comuni a questo 
lavoro ed a quelli ciie occorrono nella fabbri- 
cazione de' panni fatti colla lana scardassata.. 
L' essenziale differenza consiste nel modo con 
tui viene trattata la lana invece della scardas- 
satura, ella quale si sostituisce la pettinatura. 

320. La quale pettinatura nella maggior parte. 
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delio fabbriche si eseguisce a mano , sebbene 
vi i sistano machine per tal lavoro. La lana 
preparata, cioè battuta, lavata ed inoliala, viene 
pettinata a mano col mezzo di due pettini 
composti ciascheduno dì un pezzo tti legno pris- 
matico, luogo da 8 in' 9 pollici, su cai si tro- 
vano disposte due Rie di lunghi brocchi d'ac- 
ciaio. Un manico di legno serte a mangiare 
l' ordigno. 

327. Due di questi pellini, riscaldati in appo- 
sito fornello al segno indicalo dall' esperienza , 
ed ambedue caricali di lana vanne applicati 
l'uno sopra l'altro, in modo che, passando i 
denti, che Ir compongono, attraverso alla lana, 
questa venga purgata dai pelelti che la rendono 
inuguale , e restino disposte più. regolarmene 
le sue ffhre-. 

328. Fissandosi poi il pettine col manico i» 
apposita «donna , e strappandosi colla mano 
la lana dai denti, si ottiene mia lunga barba, 
che porta il nome di stame, tu cui la fibra non. 
è distrutta come succede nella scardassatura. 

329. La parte della lana, che dopo l'estra- 
zione dello slame riinane net penine , si sotto- 
mette ad una seconda pettinatura, e somministra- 
uno stiWne di qualità inferiore. L'ultimo residuo- 
non è più atto che alla s card a statura, mischian- 
dolo colle lane grossolane. ' • 

330. Le machine da pettinare consistono il 
due pettini mossi con velocità diversa in unai 
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d,ila direzione, dì maniera che i piani si tagliano 
ad angolo retto. 

551. Un asse orizzontalmente disposto porta 
otto raggi di un. piede e mezzo all' incirca, che 
partono da un centro comune. Ognuno de' raggi 
sostiene alla sua estremità un pettine formato 
nel rooilo solito , e disposto in guisa che gli 
otto pettini, posti suH' estremità de' raggi, for- 
mino una specie ili cilindro. 

552. Una ruota del diametro di un piede , 
locata al di sotto di quesLo naspo e munita 
essa pure di due file di lunghi chiodi, che però 
sì trovano conficcati nel piano circolare a guisa 

* dei denti di una ruota dentala , si muove in 
senso tale , che il suo asse forma un angolo 
retto con quello del naspo superiore , la cui 
velocità è di 50 a 40 volte maggiore di quella 
della ruota. 

555. Un alimentatore , non molto dissimile 
da quello che si applica alle scardasse, è posto 
in moto dal medesimo meccanismo; questo va 
continuamente somministrando del materiale al 
pettine superiore, il quale , con rapido moto c 
con numerose rivoluzioni , carica il pattine in- 
feriore , mentre quest'ultimo, lentamente rav- 
volgendosi , lo presenta a due cilindri profon- 
damente solca 1 .!, « quali, afferrando e f- irte mento 
stringendo ira gli spigoli delle scanalature le 
barile fine della lana, la strappano dal pettine 
circolare , la trasformano in istame e poscia 
l' abbandonano ad un cilindro che la raccoglie. 
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33i. Vi sono alcune poche fabbriche nelle 
quali la lana pettinala si fila con appositi mec- 
canismi, ma siccome la loro costruzione non è 
ancora ben conosciuta , cosi la maggior parie 
viene ancora filata a mano. 

K55. Il telajo, di cui si la uso per la tessi- 
tura delle stilile di lana preparata coi pettini , 
non differisce in nulla da quella del drappiere 
di panni-lani, se non che per la minor larghezza 
che si usa dargli , ed ancora questa sparisce 
nella fabbricazione degli scialli. 

Della diversità della stoffe che ti trovano 
in commercio. 

336. La grande diversità delle stoffe di lana, 

che si ritrovano in commercio, trae origine da 

quattro fonti principali, cioè : 

i." Dal materiale che si adopera; 

%' Dalla finezza del filato; 

S.° Dalla diversa costruzione del telajo ; 

4.° Da alcuni lavori secondari che accompa- 
gnano, o sneceduno alla tessitura. 
337. In riuanlo al materiale si osserva, che 
V unica differenza risulta dalla scardassatura , 
o dalla pettinatura. Essa è quella che produco 
la diversità tra lj stoffe feltrate per mezzo 
del follo, e quelle a superficie liscia , che per- 
mettono di vedere il (ilo. Le prime vengono com- 
prese sotto il nome di panni, casiiuiri, [lanette ec; 
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ad esse si riferiscono gli azor , le coperte pei 
«avalli, le avelline, 1' alina , la rascia , ta be- 
dena, la schiavina, la felzada, la zenìa, la rassa 
opinata, il l'assoli grigio spinalo, lo scolto e*. 
Le seconde comprendono i camclotli ed i me- 
rinos, i scialli di lana, i haracaiii , le rascia 
liscie, i phisch o sia i velimi di lana, la felpa 
di lana ec 

338. La finezza del filato, impiegalo in una 
stoffa, non ne cambia la natura, sebbene gran- 
demente influisca sul suo prezzo, onde poco -di 
questo ci resta a dire. 

539. Le parti, che costituiscono il lelajn de' 
panni-lani, sono di tanta importanza, che nessuna 
di esse polrebhe lasciarsi da parte, ma possono 
queste o venire moltiplicale , o alquanto diver- 
samente conformate. Tulle le modificazioni del 
talajo si riducono. 

a ) all' aggiunta di qualche subbio ; 
b) alla diversa disposizione, p al nume» 
dei licci e quindi delle calcole. 

340. L' aggiunta di un subbio serve a for- 
mare, per così dire, una seconda catena scorrente 
al di sopra dell' altra colla quale essa viene in 
diversi punti eollegata per mezzo della trama. 
La prima di queste due catene, o sia l'inferiore, 
vale a formare la stoffa , mentre la superiora 
unitamente alla Irama , ricoprendo con un se- 
condo tessuto la catena sottoposta, ne costituì- 
»ce la parte visibile. 
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Talvolta le sprnngtirtic, disposte Tra le 
due catene in modo che la superiore non possa 
a (laccarsi all' inferiore chi: dopo di isscrsi ri- 
piegata attorno alla spranghetta, producono una 
stoffa ricoperta ili lacci, coma p. e., la felpa, 

onde aprendoci tuli lacci co i' apposita lami- 

nrita di acriajn , la stoffa acquista un aspetta 
non dissimile ad ima pelliccia. 

La larghezza delle brocchette introdotte 
determina la lunghezza delia lamiggtae , uì ti- 
sanilo ili (ili alquanto grossi di osso ili balena 
invece di qm-lle spranghete , i lutei , troppo 
ristretti per essere osservati iu particolare, 
formano il cosi detto velluto, il quale, rome lo 
felpe, si lrn\a di due sorta, o semplicemente 
'cordellato, u propriamente vellutato, quando la 
cordelle inno state aperte rolla laininelta. 

34a. Quando poi, per una doppia ealena molto 
fina, si passa una trama inolio grossa, questa 
fa . per rosi dire , le veci del filo di balena e 
forma ima stoffa trasversalmente cordella la, e 
perciò detta a mille righe. 

344. Il raddoppiamento del soldini serve pure 
a fare diversi disegni nella stoffa, sia cui variarne 
j colori, sia semplicemente eoli' attaccarne una 
determinata parte alla catena inferiore • per 
mi zzo della trama, di modo che, dopo termi- 
nala la tessitura, vengono tagliale eolie Turbici 
le parti inutili della catena superiore. 

Certe volte ad un mimerò di subbi si 
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sostituisce ima cassa lunga, inclinata e ripiena 
ili rocchetti, sopra i quali si trovano ravvolti i 
diversi lìli destinali per la catena da fiore. 

3#6. La diversa disposizione ed il variato 
numero disi licci producono i mezzi onde mira- 
bilmente variare la natura e la forma del tes- 
suto. Un terzo ed anche un quarto liccio servono 
a Tare le stoffe spigate, o sia gli spìnoni, che, 
in fatto di stoffa di lana, vengono compresi sotto 
i nomi classificativi di scarscia c di casimiri, 
secondo che si adopera la lana pettinata per 
la catena sola , oppure anche per la trama ; il 
principio di questa fabbricazione consiste nel- 
I' alzarsi e nelt' abbassarsi dei fili della catena 
non in due partizioni, come per il panno , ma 
indire a in quattro, secondo il numero de' licci. 
In tal modo rimangono sempre visibili due a 
Irò fili della catena ogni volta che uno dei lini si 
abbassa , e cosi non di rado la stoffa acquista 
il lucido del raso. 

7t\1. Siccome , quando si tratta di fare una 
stilila con disegni determinati , è mestieri che 
certi fili ribassandosi facciano comparire la trama 
nascosta sotto quelli che si vanno rialzando , 
cosi la necessità di una disposizione più com- 
plicata, la quale è talvolta a tal segno che non 
può più bastare l'accrescere il numero de' licci 
perchè in tal caso diventerebbe eccessivo. 

340. In allora i fili, destinali a certi movi- 
menti particolari, vanno infilzali in occhielli di 
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sono le francesi ; e le tappezzerie , dette da 
Gobelin* ila! nome de' primi fabbricatori, sono 
le più ricercate. La Fiandra ne produce pure 
di non minore pregio. Dopo che il consumo di 
questo genere si estese nella Germania, si sla- 
bilirono delle manifatture iti Berlino , e nella 
Monarchia austrìaca, in Lintz, nella grandiosa 
manifattura di stoffe di lana eretta sotto gli 
auspici dell' Augusta Maria Teresa di gloriosa 
memoria, per incoraggiare l'industria in quella 
provincia, ove se ne fabbricano con felicissimo 
successo anche al presente. 

352. Questa specie di tappezzerie, meritamente 
riputata il trionfo dell'arie del tessitore, formi 
la celebrità dei telai di alto e di basso liccio, 
ette servono a quella fabbricazione. 

553. L' essenziale differenza tra questi due 
telai consiste nella situazione della catena , la 
«fuale nell'alto liccio scorre verticalmente, men- 
tre nel basso , con poca inclinazione , si trova 
disposta orizzontalmente. Da quella disposi?: ionti 
erìzzonlale nasce il grande inconveniente per 
I' operajo, di aver da travagliare alla rovescia, 
* per cosi dire alla cieca; metodo cheto espona 
a moltissimi falli , onde il lavoro difficilmente 
arriva alla perfezione che si consegue coli' alti* 
liccio. 

AH' incontro il basso liccio presenta il van- 
taggio di un lavoro assai più spedito. 

554. Ogni giorno si fanno delle nuove esjte- 
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ricnze leu denti a perfezionare i telai e la lor* 
applicazione ; e quivi si riferisce pure il melodi» 
di formare dei sacelli sul telajo, passando l'islcsn 
■trama per due calene disposte sul medesimo le- 
lajo, l'una sopra l'altra; così pure i meccanismi 
«omposli di 20 in 50 telai posti in moto da 
qualche grande motore ed infinite altre corre- 
tioni ed aggiunte. 

355. Per le differenze che nascono da certi 
lavori che precedono, accompagnano, o seguono 
la tessitura delle stoffe dì lana, la più importanti 
sorgente di varietà in quel genere può senz' altri» 
dirsi la tintura. 

Aggiunta I.' — La lana è il pelo filamentoso 
«he copre la pelle delle pecore e di altri animali, 
siccome sarebbero la vigogna, le capre del Thi- 
bet e del Cachemire, il castoro, il lama. ... La 
lana, procedente dal guanaco, è molto ricercata 
comecché di assai lina tessitura. Con queste va- 
rietà di peli l'uomo prepara, Ano dalla più re- 
mota antichità , varie s lolle che servono a di- 
versi usi. La lana della pecora è però la sola 
che possa essere follala o feltrala. 

In commercio si hanno molle qualità di lana 
sia per la finezza e lunghezza del pelo, da pel 
suo colore forza ed elasticità, sia inCne per la 
sua provenienza tanto per riguardo alla razza del- 
l' animale, quanto per rispello alle diverse site 
parli. 11 commerciante le distingue in sopraffine, 
fine, medie, grostt , grossissime. Le lane, prow 
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denti dalle pecore di Sassonia, per la loro fi* 
nezza, sono !e pit'i stimate. Si tiene in pregio 
la lana tolta da animale vivo e sano; perchè 
quelle derivanti da montoni malati non si tin- 
gono bene , e ancor meno poi riceve la tinta 
l'altra che si ritrae da animale morto. 

Le lane, che voglionsi tingere in bleu a" in- 
daco, debbono subire molli successivi sgrassa- 
menti che si operano l'uno dopo l' altro lascian- 
dovi trascorrere un mese. Le lane, che si vogliono 
bianche, si sottopongono alla solforazione cioè si 
espongono all'azione drl gas acido solforoso. — 
Le lane sgrassate perdono il 35-40 per 100; 
ma è a por mente come le acque procedenti 
da tale sgrassamento, che un di andavano per- 
" dute, in oggi sono utilizzate, quanto meno, come 
ottimo ingrasso. — La tosatura della lana si fa 
in maggio, giugno e luglio. 

Aggiunta II.' Jacquard verso il 1800 ridusso 
la manovra dei licci del telajo ad una opera* 
Eione meccanica e regolare. L' opera jn agisce col 
mezzo dì un pedale mercè il quale il meccani- 
smo viene messo in moto. Il telajo alla Jacquard 
consiste in bacchette orizzontali di ferro, cia- 
scuna dulia quali da una parte è fissa ad una 
molla a spirale collocala in opportuni compar- 
timenti, e dall'altra è libera e munita di anello 
entro cui scorre una baccchetta verticale unci- 
nata alle estremità. Il pressore o battente è un 
asse quadralo sulle cui facete trovansi dei fori 
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sìramelricamcnle disposti e ad uguale distanza 
l'uno dall'altro. Egli riceve un movimento di 
rotazione sopra il proprio asse, ed altro di tran- 
slazione pel quale ora si allonlana , ora si av- 
vicina alle estremità libere delle bacchette oriz- 
sontali. Le bacchette verticali portano inferior- 
mente i licci e superiormente sono impegnate 
con laminelte fisse ad un particolare ordigno 
detto ganascia che è di ferro c che viene mosso , 
in alto ed in basso per mezzo del pedale. 
Le bacchette orizzontali tengono le estremità 
libere contrapposte ai fori del battente. Ut modo 
che, quando questo si avvicina, parte di esse en- 
trano nei fori suddetti. 1 cartoni traforati stanno 
a cavalcione del pressore, e la 'distribuzione e 
il numero dei fori di questi cartoni variano al 
variare del disegno. Fra i fori del battente e le 
bacchette orizzontali si interpone altro dei car- 
toni traforati il quale forma dei vuoti, altre in- 
vece costituiscono dei pieni per cui il battente 
si avvicina alle bacchette orizzontali, e le altre, 
che sono innanzi ai vuoti, passano liberamente 
nei fori del battente in modo che rimuove pur» 
le bacchette verticali che scorrono entro i loro 
anelli , le quali disimpegnano l'uncinetto supe- 
riore delle laminette. Battendo il tessitore sul pe- 
dale, le ganasce ascendono e trascinano seco le 
bacchette non spostate e sollecitano i licci cor- 
rispondenti. Le ganasce, inalzandosi il battente, 
s'allontana e le bacchette sportate tornano alla 
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prima posizione. II battente fa un quarto rtr 
giro e il cartone viene a posarsi sulla sua fac- 
cia rinipelto alle bacchette. Passala la spola, il 
tessitore lascia il pedale; le ganasce s'abbas- 
sano e unitamente i licci pel piombo sospeso alla 
estremità loro inreriore. Il battente si avvicina 
alle bacchette orizzontali , alle quali altre suc- 
cedono che parte passano, parte si spostano in 
Sumero eil ordine diverso dell'antecedente; ed 
il tessitore, calcando di nuovo il pedale , rico- 
mincia I' operazione. 

Bonelli , utilizzando del potere motore dell'e- 
ie Uro -magneti srao, applicò questa forza al tela j n 
alla Jacquard e realizzò il desiderio concetto 
della semplicità, della sollecitudine e della per- 
fezione. Egli concepì un disegno- ardito, egli Ue 
tradusse in pratica e il successivo sistema di 
Maumi:né valse a portar al maggior grado di 
perfezione il pensiero del Ilonelti. Il sistema dr 
Maumené si riduce a due punii principali: 

1. * Altacassa delle elettro-calamite, che il tes- 
sitore ora avvicina ora allontana dulie bacchette 
a modo dui battente di Jacquard; 

2. * Alla tavola del disegno n alla tavola elet- 
tro-motrice, munita ili punte cilindriche tenute 
férme dalla pressione delle scanalature , e che 
può fàcilmente prestarsi ad essere gittata in 
forma, coprendola, prima d' incominciare la let- 
tura, di una carta con colla trasparente (*). 

(*} Vrdl il nomo telaio BomUi, te NGIano laitt Tipo- 
grtfù, Solfi doie * dito il fiKtJM tu» del telajo ali» Jtapui. 
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Aggiunta ///*. — La scella della lana e la sua 
mondatura, che si può effettuare a ealdo ed a 
freddo, vogliono essere som in a munte diligentate. 
E bene operare l' inoliatura in vaso di piombe 
con 10 o 12 per 100 d' olio , entro cui si af- 
foga Va lana che si tiene in agitazione con un 
pezzo di legno munito di denti finché non siasi 
perfettamerile impregnala. Così preparata la lana 
viene introdotta in un tamburo — Lupo o dm- 
volo — mimilo dì ponte di ferro e tenuto con 
rapidità in moto rotatorio. Si scardassa dappoi 
la lana in altro tamburo e, quando si vogliono 
stolte leggiere, in luogo di scardassarla, la si 
pettina. La trama , per qualsiasi tessuto , non 
che l'ordito debbono risultare di hli torli a 
gradi diversi. 

La tessitura si opera con telai , e venne av- 
vertilo che la gualcatura restringe i panni della 
metà; sicché e mestieri tessere i panni assai 
leggermente, ai che bene risponde la spola vo- 
lante senza il concorso dell' opera dì due in- 
dividui. 

11 capo o la lesta del panno si fa con fili di 
trama di colore diverso; l'altra estremili è 
della la coda; e tanto sull'una quanto sull'al- 
tra coli' ago si ricamano il nome e cognome 
del fabbricatore, il silo in cui tiene il su* 
«tabitimento, il numero della pezza e si for- 
mano le così delle rosetle che valgono ad ac- 
cennare il fondo del colore. Dopo alcuni centi- 
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metri ili Lessalo . viene posta la leniklla per 
evitare che si restringa la pezza. 1 panni-Uni 
tessuti a trama umilia non si avvolgono sopra 
il suliliio, ed il tessitore, ripi-emlcndu il lavoro, 
deldic sempre inumidire, con spugna inzuppata 
d'acqua, 1' ultima parte della pezza fabbricata. 
Compiuta la pezza viene consegnala al capo che 
la passa alla ricamatrice e, (mando è da questa 
segnata, vieti aflidala alle rivedilrici che ce sdop- 
piano lo lilu e la mondano. 

La Guai calura dei panni-lani si opera con 
magli o eoo pestelli e si sottoponine alla la- 
vatura elie si eseguisce con orina putrefalla per 
togliere al panno l'olio e la eolla. Qjeslu ope- 
razione si pratica innanzi ctie si manifesti la 
fermentazione nel tessuto. Il digrassamenlo si 
fa con argilla stemprala nell' acqua e la soda- 
tura con sapone entro il truogolo della gual- 
chiera, dove viene Itatlulo da 10 a i>0 ore, in- 
terrompendo questa operazione di 2 in 2 ore 
per stirare il panno c per aggiungere al bagno 
nuova ' soluzione dì sapone. Ciò vale, è vero, a 
rendere migliore il panno , ma torna sempre a 
scapito della lunghezza e larghezza della pezza. 

Il tessuto viene in seguito sottomesso alla gai- 
xatura, alla cimatura, alla tiratura, al rive-dimenio, 
al ravviamento , alla torchiatura e alla iuvolgi- 
lura ; dopo di che può essere messo in Yeudilj. 

SÌ preparano pure pan ni- hot senza che la 
Una venga filata e iaWssula al tdajo. Questo 
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metodo è anlicliissimo e si pedina la lana 
in n odo da riduila qeale ovatta , che i-i soda 
a feltro con macchina a vari cilindri dis- 
posti in due ordini, l'uno inferiore l'altro su- 
pcriore. H feltro si colloca sopra una guida 
di panno che passa lenlamente fra cilindri, sic- 
ché, per 1' azione del vapore, si la consistente. 
Così disposto passa nella Gualchiera elio è un 
truogolo di liO paja di cilindri di fono fuso 
che girano per entro una soluzione di sapone 
bollente con un movimento ora a destra , ora 
a .sinistra. 

In vicinanza a Breslavìa si sono di Frenile 
insti lui ti due stabilimenti in mio dei quali le 
foglie di pino ìengouo Iraimilale in una specie 
di cotone o di lana e nell'altro, l'acqua, che ha 
servito alla Iramutazione di quelle foglie in lana, 
è utilizzala a bagni {*). Merita d'essere mordalo 
fra gli animali , che forniscono un pelo simili: 
alla lana , l'Alpaca che spelta ai ruminanti. 11 
suo pelo rivaleggia colla migliore lana di Cache- 
mire; ed è a fare voli che venga introdotto o 
premu resamente coltivato anche da nei.il che, 
certo, farebbe un :::'»ai pregevole aiquislo atti- 
vo lo-indu siri a le. — Tonini. 



(*) Di qntslo ano™ prodotta «g«ibile «ni &tmn> cella 
11. parie — TtcìuAcgia botanica. — Toaùù. 

Tecnologia, voi. i. lo 
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Dell' arie del tintore. 




fisica si conosca la ducompo- 
luminoso in sette parti, alle 



quali si è dato, per buone ragioni, il nomi; ili 
colliri primitivi con tutto ciò la tintoria no» 
va perfettamente d' accordo con questo sistema, 
stantechè per colori primitivi essa noti riconosce 
che I' azzurro , il rosso , il giallo , il nero , il 
bianco , ai quali si può, par molti riflessi, ag- 
giungere il leonino , per la varietà eli' egli ci 
somministra colle differenze sue d' intensità e 
di composizione. Tutte le altre modificazioni si 
ottengono dalla combinazione ili questi colori fra 
loro, p. e. il verde proviene dall' unione dell' az- 
zurro col giallo, il violetto dall' azzurro col rosso. 

35T. Ognuno pur troppo conosce per espe- 
rienza la diversità che passa tra i colori falsi 
e i colori buoni o durevoli. Buone diconsi quelle 
tinture, iu cui la materia colorante è stata com- 
binata in tal modo, culla superficie del panno, 
da non nasconderla soltanto, ma anzi di modili-. 
caria a segno da non più scolorarsi, a meno che 
non venga tolta una parte della stessa superficie. 

358. Sono suscettibili. di tinta tulle le materie 
filabili , qualunque sia la loro origine , sia che 
provengano dal regno animale oppure dal regno . 
vegetabile; ma la differenza non consiste tanto 
su! materiale adoperato per le diverse stoffe, 
quanto sui metodi di applicarvi la materia co- 
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forante , per cui noi tratteremo separatamente 
dei diversi rami di quest'arte, ed incominciando' 
a discorrere delia tintura dilla lana esporremo; 
i.° Quale sia il materiale usalo per ogni colore;. 

Quale il modo di estrarlo ; 
Z* In line, quale la maniera di applicarlo, 

559. La materia colorante, clic si eslrae co- 
munemente dalle piante col mezzo dell' cbulli- 
zione , non sembra essere che la parte estrat- 
tiva, modificala nel suo colore tlall" alliiiità ch'essa 
lia colla superfìcie da tingersi. Una tale suppo- 
sizione viene più particolarmente giustificata dal 
fenomeno che ci presenta l' immersione nella 
istessa tintura delle diverse sostanze da tingersi, 
cioè la lana, la seta, la bambagia ed il lino, 
astraendosi dal regalabile coli' acqua la materia, 
colorante, è chiaro che questo medesimo solvente 
dovrehhe bastare per levarla dalla stoffa colo- 
rala, se non intervenisse un' azione chimica che- 
lo impedisce. Questa in certi casi opera da sé, ed in 
altri richiede l'intervento di un;i terza sostanza, 
die vale a predisporre la superficie da tingere 
alla necessaria afiìnifà per la materia colorante. ' 

560. Le sostanze predisponenti , che per la 
maggior parie sono di natura salina , portano- 
nell'arte del tintore il nome generico ili mordenti.. 

561. L' azione dei mordenti si manifesta in. 
due modi : 

a) Coli' astrarre dalla sostanza vegetabile kn 
materia colorante ;, 
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b) Col decomporsi essi stessi, abbandonando 
in tal caso la loro base alla materia colo- 
rante, colla quale si precipitano sulla stoffa. 

362. Essi si applicano pure in due modi 
diversi. 

1.° Coli' imbeverne là stoffa prima, o dopo la 
sua immersione nella soluzione della materia 

2*. Coli' immediatamente mescolarli con quella 
soluzione prima dell' immersione della stoffa. 

363. Siccome però vi sono alcuni casi , 
sebbene poco numerosi, nei quali il mordenti; 
non è dì natura salina ; cosi vi hanno di quelli 
ne' quali la materia colorante non è neppure 
cavala dui regno vegetabile, come vediamo nel- 
1' uso dell' azzurro di Prussia. 

364. I mordenti più comunemente applicali 
sono : 

1°. Gli acidi tartarico, citrico, acetico, muriatico, 
nitrico, solforoso, solforico ed arscnioso; 

3.° La potassa e la calce in islato puro, l'am- 
moniaca ; 

3. * I solfali di ferro, di rame, di allumina e di 
potassa, o sia 1' allume ; 

4. * Il ratinato di stagno ; 

5. ' Gli acetati di Terrò, di piombo, di rame * 
di allumina; 

6. " Il carbonato di rame ; 

7. * Il sotto-carbonato di potassa ; 
ti.* Il prussiato di potassa ; 

9.' Il solfuro d' arsenico. 
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Della tintura in azzurro. 

365. I materiali più comunemente usali, per 
la tintura in azzurro, sono l' indaco, il guado , 
il legno ili campeggio. 

366. L'indaco ( Indig-lndìgo). materiale mollo 
simile all' azzurro di Prussia, da cui si distingue 
per una frattura metallica sua propria, si estrae 
nell'America e nelle Indie dalle foglie di alcune 
specie di Anile { lutliijofvra Lin). 

567. I caratteri dell'Indaco di buona qualità 
sono i seguenti : 

1. ° Che egli sia ben nello, ed esente dalla pol- 
vere e da ogni altra immondezza ; 

2. " Il suo peso speciiieo der' essere di molto 
inferiore a quello dell'acqua cioè da 0, 791. 
a 0, 943 ; 

3. ° Egli dev'essere perfettamente asciutto; 

4. ° Sei parli di arido solforico debbono com- 
piutamente , e senza verun residuo , discio- 
gliere una d' indaco ; 

5. " La sua frattura deve essere di un beli' az- 
zurro , alquanto lucida e tendente piuttosto 
al violaceo ebe al nero ; 

6. ° Certe strisce di color bianco argentino gran- 
demente ne accrescono il pregio. 

3611. L' indaco si falsifica colla polvere di ar- 
desia , colle ceneri e colla sabbia ; ed anzi si 
trova in commercio una qualità, che è formata in 
tavole comuosle dei rimasugli triti raccolti nelle 
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easse entro cui l'indaco si trasporta, e conglo- 
merali colla creta. Questa qualità non è molto 
adoperata nella tintoria, si'hhene possa servire ad 
-altri usi, de' quali si parlerà a suo tempo. 

569. Il Guado ( WaieL-Pustel) si trova in 
balle formale dalle foglie pestale del pastello 
{ Isntis tinctaria ). 

Questo materiale . clic prima della scoperta - 
dell'indaco era l'unico usalo per l'azzurro, ha 
grandemente perduto della sua applicazione , 
dopo che sì è trovato che, con una parte d'in- 
daco, sì Unge quanto con sedici porli di guado. 
Siccome però l' aggiunta del guado ajuta di 
mollo il buon effetto dell' indaco ; così se na 
produce una non insignilieanle quantità in alcune 
parli della Germania ed in Francia , e di una 
qìialilà superiore nella Boemia e nell' Ungheria 
meridionale. 

370. 11 Campeggio [libmhoh-Bois ile Campéche) 
■i un legno che ha preso il nome dalla pro- 
vincia dell'America dalla quale ci proviene. L'al- 
bero ehe lo somministra è un llarmatoxijlon. Co- 
mecché questo materiale va soggetto a perdere, al 
contano dell' aria, ima gran parte della sua pro- 
prietà colorante ; si vede tosto che per farne 
V acquisto, con maggior vantaggio, devesi sce- 
glierlo in pezzi iutieri anziché in iscaglie o in 
polvere , per poi sminuzzarlo quando occorra 
jì farne uso. 

Quello della Ii;ija di Campeggio si preferisca 
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di mollo all'altro clic gl'Inglesi ci portano dalla 
fcaja di Honduras. 

Dei metodi di preparare le tinture, o sia di estram 
il colore olii materiali che lo contengono. 

Non usandosi, per le ragioni ""addotte , il 
guado separatamente per la tintura in azzurro, 
perchè 1' effetto da esso prodotto non proviene 
che da una sostanza affatto consimile alla materia 
colorante dell'indaco, cosi sembra più cor- 
rispondente allo scopo il riunire in un solo arti- 
colo il modo di adoperare sì l'uno die l'altro. 

371. Si tinge coli' indaco in due modi, il 
primo de' quali consiste nel distogliere l'indaco 
in sei parti d' acido solforico. Lo si trasporta 
in piccole proporzioni nell'acido contenuto en- 
tro recipiente d'una particolare specie di vasel- 
lame dello da' Francesi grès mollo utile nelle 
operazioni chimiche, c di cui si parlerà all'ar- 
ticolo argilla. 

La massa frequentemente si mescola con un 
bastoncino di vetro. Dopo che si è diminuita 
l' effervescenza, il miscuglio si lascia in riposo 
in un luogo temperalo, ed a poco a poco vi si 
aggiunsi! il sestuplo del suo peso di acqua. 

372. 11 secondo metodo , detto tintura nella 
lina , dipende dalla proprietà dell' indaco di 
acquistare il color azzurro col mezzo di un 
certo grado di ossidazione , e di perderlo cot 
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l' intervento ili talli quei corpi cfic gli levano 
l'ossigeno. In istalo di ossido minore, egli è 
solubile nell' acqua , e torna a diventare inso- 
lubile e quindi a precipitare in colore azzurro, 
mediante quei corpi, i quali.cedendogli dell' ossi- 
genalo rieondacono allo stato diossido maggiore. 

375. Questo secondo metodo nuovamente si 
suddivìde in due rami: nella tintura a freddo e 
nella tintura a caldo. Per il primo si fa uso della 
proprietà disossidante del protossido di ferro ; 
p^r il secondo si mette a profitto la fermenta- 
zione del guado e della robbia, 

574. La tintura a freddo si ottiene ponendo 
quindici parti d'indaco, con quarantasei parti 
di calce viva, in una caldaja d' acqua, modera- 
tamente riscaldata , c poscia versandovi trenta- 
nove parti di vitriolo verde ridotto in polvere. 

575. Decomponendosi il vitriolo, il cui acido 
si combina colla calce , il protossido di ferro 
s' impadronisce di una notabile porzione del- 
l'ossigeno contenuto nell'indaco, e mentre egli 
stesso si precipita allo stato di ossido ranciato, 
l' indaco si discioglie nell' acqua. 

376. Per la tintura a caldo, l'indaco, ben lavato 
e triturato con una porzione di potassa e con pic- 
cola quantità di acqua, si mette in una culdaja 
piena di detto liquido, che contenga il guado e 
la robbia. 

577. Il mescuglio si porta ad una tempera- 
tura di 00." II. e lo si lascia riposare per qualche 
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tempo, poscia vi si aggiunge, dopo 8 a 10 ore, 
della calce viva, ed infine una leggiera porzione 
di semola. 

578. Il guado e la rabbia, che in tal modo 
sono passali ad im certo grado ili fermenta 7. io ne, 
hajino levato all'indaco la porzione di ossigeno 
che lo rendeva insolubile, e l'azione della po- 
tassa, resa caustica col mezzo della calce viva, 
aiutandone la soluzione nell' acqua , va a for- 
mare un bagno di color giallo , a cui non 
inanca altro che 1' intervento dell' ossigeuu per 
trasformarlo in azzurro. 

579. La tintura del legno ili campeggio non 
richiede che la semplice bollitura del legno 
sminuzzalo, assieme col vitriolo azzurro, o con 
alcuni alili salì, come per esempio col vitriolo 
verde, col cremore di tartaro, col muriate di sta- 
gno, col nitrato di bismuto, e coli' aggiunta di 
una porzione di sommacco. 

Osservisi però che le tinture ottenute coi le- 
gni sono quasi tutte false. 

Deli applicazione del colore sulle stoffe di tana. 

óilO. Il color a dir vero non si applica che 
colla semplice immersione , ma ancora in que- 
sta vi è da osservare che la stoffa, dovendo re- 
stare per qualche tempo nella tintura, e imbe- 
versi ugualmente del colore senza lordarsi nel 
sposilo che esiste sul fondo della Una, Occorre 
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quindi di non trascurare alcuni; precauzioni. 
).° La stoffa non s'immerga nel bagno se non 
dopo clic venne he ne inzuppala nell'acqua, entro 
cui si abbia avuto cura (ti far distogliere quei 
morderli i elio per le diverse tinture sono richiesti; 
3.° Prima d'immergervi la stoffa, si disponga 
nella (ina un cerchio di Ceno, guernito di una 
rete di corde , pur impedire che la stoffa non 
Mda al fondo. 

3<M. Per tingere in azzurro nella lina a 
caldo, la stoffa si stempera in una leggiera so- 
luzione di potassa , si tuffa nel bagno e si 
dimena per una buona ora; il paone estratto 
presenta un color verde cupo , che si converte 
in azzurro al contatto dell'aria. L' immersion* 
del panno si ripete Dn a tanto che il colore 
abbia acquistalo la richiesta intensità. 

Il mordente, che serve per la tintura a freddo, 
eonsisle in allume. 

382. I panni tinti col legno , dopo di essere 
stali tuffali nel colore , si sciacquano con ima 
lisciva di potassa, e talvolta in una saponata. 

Questi ultimi panni si passano pure qualche 
Tolta in una decozione di sommacco , aggiunto 
al legno di ^ampegijio, dopo d'essere stali bolliti 
in una lisciva contenente del sai marino, del 
eremor tartaro, del murialo di slagno ec. 

58?. Per i panni lini si lisa dare il colore 
al lìlo, giacche con tulla la cura possibile il co- 
lore non penetra mai Dell' interno del panno . 
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come ci fa vedere (india linea bianca che si 
ravvisa nel taglio dei panni tinti dopo che Ten- 
nero tessuti. 

Della tintura in rosso. 

384. Dappoiché la scoperta della cocciniglia 
del Messico lia fatto dimenticare l'uso del grano- 
di chermes, i materiali, per la tintura della lana 
in rosso, si riducono a quattro, cioè: 

ì.° Alla cocciniglia < Cae.lmùHp - Cochcrritle.) 

2° Alla robliia f Krapp - Garante. ) 

5.* Al legno ili Fernambuchi, di Santa Marta * 

per i colori Hilsi ( 'P.othhfdz - Fentambuc.) ; 
4.* Alle lacche rosse. 

385. La cocciniglia è un materiale provenìent* 
dal Messico , dal Perù , dal Chili e dallo Indi» 
Orientali. Esso consiste in gl'anellini di un co- 
lor che varia tra il grigio argentino , il bruno, 
il rosso ci! il nero. Fra queste variazioni della 
cocciniglia si stima parlicolaimmle l'argentina 
mentre la morellnna, o sia la nera, è meno ap- 
prezzata di tutte le altre. Le numerose grada- 
zioni derivano: 1." dall'epoca in cui l'insetto 
viene raccolto , essendo migliore quello del 
primo dei tre raficolli; 2.° dallo slato del no- 
pale su cui egli si trova, slanle che gl'in- 
setti avuti dallo piante selvatiche la cedono 
grandemente a quelli «he si raccolgono sulle 
piante domestiche; 3.° c più particolarmente dal 



Digitized by Google 



i 53 TECNOLOGIA ZOOLOGICA, 

metodo osservalo nella diseccazione iteli' ani- 
male , essendo che quesla operazione a fuoco 
i i padelle di ferro, invece dtflla moderala azione 
del sole, è la vera causa ilei color nero che rende 
meno stimata la cocciniglia raorellona. 

Sliri. Si distìngue particolarmente la coccini- 
glia delle Indie Orientali dall' Americana , per 
la copiosa lanugine che la ricopre. 

3117. 1 caratteri di una buona cocciniglia sono 
i seguenti : 

o) L» lucentezza ed un cerio aspelto che 
la fa credere ricoperta di una polvere argentina; 

b) La perfetta sua sicciLà ; 

e) Le numerose rughe traversali ; 

d) Un peso notabile, ed i granelli grandi. 
Le migliori specie sono la renegrida di color 
rosso bruno, e la jaspuada, con numerose linee 
bianche. Masticandola, essa deve comunicare alla 
saliva un culor violaceo carico. 

È da rigettarsi la cocciniglia che spande un 
odor di multa, coinè pure quella che, nel com- 
mercio d' Inghilterra , giunge di frequente mi- 
schiata con molte immondezze , o talvolta fal- 
sificala e adulterala con granelli di argilla co* 
lolita ed impastata con una decozione di legno 
di Feruanilnicco, e di gomma adragante. 

51111. Uà* altra specie di cocciniglia, che, nel 
mezzogiorno dall' Europa e nei levante, ricopre 
le foglie dell' elee , ove viene raccolta , fatta 
morire nell'aceto ed asciugala al sole, porta 
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il nomo ili grano chermes (Scharlacltl;eeren-Cker* 
mès-f/ràine d' écarìale) ; ed è con successo, sebbene 
non tanto copiosamente, che viene adoperata per 
la slessa tintura delia lana. Essa è notabilmente 
diversa dalla precedente non solo per la grandezza 
della grana e per il color suo rosso bruniccio, 
ma per la minor quaiililà di colore che con- 
tiene in confronto della cocciniglia del Messico, 
dappoiché (ina parte di quella equivale a dodici 
di questa seconda qualità. 

Sito. Non si parla delia terza sorla di cocci- 
niglia, die anticamente in Polonia si raccoglieva 
al piede dello sdoratilo, perchè la scoperta della 
cocciniglia del Messico ne ha fallo abbandonare 

r uso. 

599. Sembra opportuno, nel parlare della coc- 
ciniglia, ili riferire alcune sorte di colori rossi 
estratti da una quarta specie di cocciniglia, 
o per meglio dire dal suo prodotto, cioè dalla 
gomma lacca. Le applicazioni di questo ma- 
teriale , per la tintura della lana , sotto le tre 
diverse forine di lacca-lacca , di Iacea- dy e e di 
rosso d'I'nenbeimer, sono ancora poco cono- 
sciute nelle fabbriche. L : due prime specie, fra 
le quali la tacca-dye è la migliore, ci vengono 
dall'Inghilterra; la terza poi, che porla il nome 
dell' inventore e la qualità della quale è mollo 
migliore, si fabbrica in Vienna. 

591. La robbia, conosciuta dai droghieri sotto 
3 nome di alizzeri e di radice rubra, è la ra- 
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dice di ima pianta indigena dulia maggiore parte 
Adi' Europa. Dal Levatile se ne porla io pic- 
cole radjcbette , mollo ramose, d'una qualità 
eccellente , e di un color molto vivace. Viene 
estivala però por tutta Italia , Francia e Ger- 
mania, e si usa metterla in commercio già 
bella e macinata e ridotta in polvere rossa, e 
ta intensità di colore ne decide del pregio. Tra 
lo specie europee maggiormente slimale sono 
quelle dell' Olanda. 

592. Bei legni elio servono per la tinlura in 
rosso , il legno di Femambuccu, di Santa Maria 
e di tulli i Sanli ci vengono dall' America 
meridionale , e particolarmente dal Brasile ; 
all' incontro il sandalo rosso ed il legno di bi- 
mas , due sorte assai meno stimate delle pre- 
cedenti, ci arrivano dalle indie Orientali e dalle 
Mollicchi*. Gli uni e gli altri si riducono in 
ischeggie ovvero si raschiano per facilitare la 
estrazione della materia colorante. 

593. A tal uopo si usano della macchine di 
«ostruzione molto diversa, ma le migliori sono 
senza dubbio quelle che tagliano il legno in 
direzione trasversale, il che si opera da alcuni 
con pialle, da altri con un numero di coltri di- 
aposti sopra un disco verticale che rapidissima- 
mente si aggira in faccia del legno, mentre que- 
sto viene presentato dall' operajo, o da un ap- 
posito apparecchio. Molti raschiano il legno con 
raspe, altri, lo riducono in. lastrine sopra , un.; 
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tornii attivato dall'acqua, ed altri in iscbegge. 
Fra tutti i metodi, questo è il meno economico. 

304, Con questi materiali si producono quat- 
tro classi fondamentali di color rosso sulla lana: 
cioè lo scarlatto, il cremesì, il rosso di rnbbia 
ed un rosso falso che si produce cui legni di 
tintura. Tutte le modilìeazioni di rosso nascono 
dal miscuglio di questi materiali, o dietro l'ag- 
giunta di un' azzurro, giallo, o nero. 

Del modo di sviluppare i colorì. 

305. Il colore scarlatto come pure il ere- 
mesi si l'anno colla cocciniglia , e particolar- 
mente con quella del Messico; e, sebbene si il 
primo che il secondo colore si estraggano coU'e- 
bullizione e coll'aggiunla di una leggiera propor- 
zione di eremor tartaro, con tutto ciò co' mor- 
denti si producono le numerosissime diuermize 
che esisluno fra questi due colori. 

3011. Il mordente per lo scarlatto consìste 
in tuia soluzione di ninnato di slagno, prodotto, 
come sappiamo dalla chimica, dalia saturazione 
lentamente operata dell'acido nitro-muriatico, o 
sia dell'acqua regia gallo stagno, il quale, per 
determinare un buon effetto, s'introduce in li-, 
matura, o in rasature. 

Questa soluzione, che dai tintori chiamasi la 
composizione, si consegue con diverse proponioni 
di acidi nitrico e muriatico, ed anzi semplice- 
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metile facendo disciorre 25 parti di sai annuo* 
niaco (ninnato ili ammoniaca) in 100 parli di 
acido illirico, ovvero col fare bollire parli ugnali 
di stagno c di acido muriatico in una storia di 
vetro, e coli' allungare alla massa bollila 4t) parti 
d' acqua. 

597. lo qualunque modo si prepari questo 
mordente, esso immediatamente converte in mi 
bellissimi* scarlatto il colore di porpora delta 
corninoli a e . maggio rutenio se ne accresce la 
Mollezza, eoli* addizione di una piccola parie di 
qualche legno giallo, come p. e. dello scolano, 
o sia annuii arco d'Istria, o del Moni» iwcloria. 

598. Per il ere mesi si usa, per unico mordente, 
l'allume nella proporzione del 25 per 100 sul 
peso del panno da tingersi. 

599. Il rosso di robbìa non richiede altro 
mordente che 1' allume in proporzione del 50 
per 100 sul peso del patino. Coli' aggi onta di 
una porzione di cocciniglia e coli' intervento del 
inuriato di stagno si accresce quel colore, che 
■i ravvicina allo scarlatto. 

400. Per tingere io rosso colle diverse sorlo 
di legno, si esime da esso il colore coli' ebolli- 
zione, e si prepara il panno facendolo bollire 
nell'acqua col 20 per 100 di allume, e col 5 
per 100 di cremor tarlare. 

401. Talvolta si aggiunge a quella soluzione 
una leggiera porzione di muriato di slagno, per 
avvivarne il colore, ma in ogni modo non ai 
•Uiene die. un color falso. 
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Della tintura in giallo 

402. Sono numerosissime nel regno vegeta- 
tila le materie colle quali si può dare un co- 
lore giallo stallile alla la ira, ma quelle elio più 
comunemente giovano, sono: 

1. " La luteola o sia gialdina ( Wm-fìeteda Iti- 
teola. ) 

2. " Il legno giallo del Brasile {alter Faustik Gel- 
bhok-Monts tinctoria) 

5.° Lo scotano (mijmv/ifs Grlhholz - Fisci/toh- 
Rhiis collima}. 

A.' Il legno giallo «Iella quercia nera dell'Ame- 
rica Sellenlriniiiile (tjuririlroii. Qucmis nigm). 

5.* La radiec delia curcuma lunga {Kurlctmw- 
mtrsei). 

407). Tutti questi materiali ammettono nume- 
rosissime gradazioni di colori, ma tutti quanti 
richiedono che il panno ovvero il filo, prima della 
bollitura, sia alluminali* con allume e col tarlare. 
Del leontao. 

404. Questo si produce senza vermi mordente 
coli' immersione di lla lana iti un decotto di qual- 
che materia vegetabile che contenga il coueino, 
j>. e. del sommacco, della corteccia dell'ornano, 
ma particolarmente colla galla, colla radice, » 
meglio ancora col mallo della noce. Le tinture, 
in tal modo ottenute, sono tutte mollo statoli, 
e le loro gradazioni dipendono semplice mente 
Teawloyiu, /. H 
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da una maggiore o minor concentrazione dui 
decotto e dal tempo che si impiegò per riamo- 
yerc il panno nullo stesso, 

Del colore nero, 

<50T>. La base del color nero consiste nel 
precipitato dell'ossido di ferrò, che si consegue 
per mezzo dell'acide gallico ita tutte le soluzioni 
saline di ferro. 

Da questo ne risulta, che, ogni volta che si 
combina un estratto di qualche materia conciante 
con un sale a base di ferro, si ottiene un color 
nero; onde i materiali, che servono per la tiot- 
tura nera, sono tutti della natura dei conciati. 

Generalmente si fa uso della noce di galla , 
a cui per mordente si combina una soluzione 
di vitriuolo verde, o di acetato di ferro. 

406. Si potrebbe, a dir vero, portare il color 
nero, in tal modo prodotto, ad un bel grado 
d.' intensità, se non si facesse luogo a decompo- 
sizione di una grande quantità di sostanze sa- 
line , le t quali, nel momento della separazione 
della base dall' acido, quasi sempre valgono a 
diminuire la forza dellj fibre delia lana; onde si 
presceglie di dare , sulle prime , al panno un 
colore o piede che fornisca una minoro inten- 
sità del nero applicatovi. 

407. A tal eifetlo i panni dapprima si tin- 
gono in azzurro , colf indaco , e col guado , e 
jioi ripetutamente si tuffano e si rimenano , 
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prima hi una decozione di noce ili galla , e 
poscia in una soluzione bollente di vitriuolo 
■verde. L' uso deli' acetato di ferro riesce meno 
pericoloso per la stoffa, ma la sua applicazione 
sulla lana incontra ancora molli ostacoli. 

408. Piace però , ed anzi si ottiene un nero 
meno carico , quando gli si può comunicare 
uu' ombra di giallo , o di rosso , onde alcuni , 
per dare il giallastro dopo che il panno è già 
stalo tinto perfettamente ìb nero col suo piede 
o fondo azzurro , lo passano in una infusione 
di luteola, altri nel decotto nero, ma prima vi 
applicano il verde-rame, perchè coli' acido gal- 
lico, produce un bruno giallastro; altri poi, 
invece del piede azzurro , immediatamente gli 
danno un fondo di color leonino coi mallo della 
noce: tocche per -la ragione addotta, troppo 
facilmente riesce dannoso al panno. 

l'er fare una tinta tendente al rossastro si 
tuffa il patino annerito iu un decotto di robbia 
e di allume. 

409. È della massima importanza, per la 
buona qualità della tinta iu nero, che il panno, 
orvero il Ciò, dopo che venne Unto , sia for'e- 
mente follato col sapone, per fargli perdere la 
ruvidezza comunicatagli dalla galla. 

Bel coìor bianco. 

410. L'unico mezzo, fin ora conosciuto per 
imbiancare la laua , è l'acido solforoso (uoa 
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mai solforico ), il quale si applica abbruciando 

10 zollo c facendo passare il vapore sopra la 
lana o sul panno bagnato, ovvero, più comoda- 
mente, ma cera lido ìl panno por poco tempo 
in una soluzioni: mollo diluita di quest'acido. 

411. Prima di lla tintura, tanto la lana quanto 

11 panno debbono essere perfetta mente purgati 
con assai diligenti laTatire col sapone, e non 
contenere alcuna sostanza eterogenea. 

Dei colori prodotti dalla combinazione 
dei cosi delti colori primitivi. 

412. Sarebbe opera del lutto vana, se si vo- 
lessero descrivere £Ì' innumerevoli colori ebe , 
dalle combinazioni dei precedenti , si possono 
produrre. 

Dasta il dire clie dal miscuglio di due, tre o 
quattro di questi colori si ottiene tutta quella 
varietà die si ritrova in commercio; c basta 
solo avvertire che, non col mischiare ie diverse 
soluzioni , ma piuttosto col ritingere il panno 
successivamente con diversi colori, si arriva al- 
l' intento. 

\ 415. Cosi quando il panno, tinto in azzurro 
(Coli' indaco o col guado, si metta di nuovo in 
yna tini ura rossa, lo si rilira di un colore inter- 
medio, dipendente, come ognuno vede, dall'in- 
tensità delie tilde azzurra e rossa comunicategli, 
a si otterranno diverse gradazioni di castagno, di 
amavamo criiro, di violetto, di porpora ed altri. 
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414. Qnaiulo il panno titilli in giallo si metta 
nella Una d'indaco, si ottiene un bel verde di 
molte specie, secondo la natura del dallo impie- 
gato; e secondo le tinte più o meno cariche dei 
due colori, si avrà il verde giallo, il verde na- 
scente, il verde d'erba ee. 

415. Dal leonino coli' azzurro si ricavano i 
colori, clie dall'uliva tendono al verdastro, come 
il verde di pisello ec. 

4-16. Dal rosso col giallo si hanno dei colori 
d'arancio più o meno inclinanti al rosso od al 
giallo, l'aurora, il BOUssì, il fior di granato. 

417. Il rosso col leonino dà i colori di can- 
nella, di tabacco, ec. 

Formatisi col rosso e col nero i colori bruni 
e grigi tendenti al rosso. 

Il nero col leonino produce il color di caffè, 
il marrone, ec. 

Tutte queste modificazioni possono incredibil- 
mente moltiplicarsi colla combinazione di tre o 
quattro colori primitivi. 

Del modo di assicurarsi della solidità del colore. 

■ilfl. La distinzione, da noi avanzata tra i 
colori falsi cri i colori buoni , richiede in pra- 
tica un mezzo per accertarsi della natura di 
un detcrminato colore. A tal elfetto si ricorre 
alla cbsllizione del panno per pochi minuti con 
quelle sostanze , che sono alte a. variarne il 
colore. 



Digirized by Google 



Ift6 TECNOLOGIA ZOOLOGICA, 

41{t. Con una soluzione di allume si oltrn- 
pono tutti fjnei colori semplici, o composti che 
hanno origine dall'indaco, dal guado, dalla coc- 
ciniglia, dal chermes, o dalla rabbia. 

420. Il sapone bianco serve per quelli che sono 
prodotti i'ai\ giallo : ed il tartaro rosso pei co- 
lori leonali. Le mostre si mettono nel liquore 
quando questo bolle a Torli gorgogli, e vi si la- 
sciano per cinque minuti. 

421. Si ottiene il nero col far bollire le 
mostre per un quarto d' ora in una lisciva 
composta di allume e di lartaro, e poi col 
lavarle nell' acqua fredda , poiehè , quando il 
panno, prima di venir annerito, avrà avuto il 
fondo azzurro, egli resterà di un color azzurro 
-Ijuasi nero; in caso diverso, diventerà grigio. 

Afjlicazioni ulteriori della tintura sulle lan* 
e sulle itoffe. 

422. La lana filata viene nella tintoria trat- 
tata coll'islesso modo delle stoffe, unicamente 
enn quelle cautele indispensabili per non in- 
correre nel rischio di vedersi imbrogliare le 
matasse. 

423. I metodi fin' ora esposti non tendone* 
che a dare alle stoffe un colore uniforme; ed i 
miscugli si fanno nei modi seguenti: 

V* Quando alla lana si è dato il colore imme- 
diatamente dopo the fu battuta, e che le lane 
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di colore diverso si scardassano assieme , 
la stoffe riesce di quella natura di mischio 
che al giorno d'oggi è in uso per i panili, 
composto d' innumerevoli punii di due o di pin 
colori. 

2. " Oliando (lue fili di lana di diverso colore 
Si ritorcono in un solo filo, e che con questo 
filo si faccia il tessuto, in allora la stoffa riesce 
irregolarmente punteggiata. 

3. ' La catena di un colore , eon una trama dt 

un altro, forma una stoffa regolarmente pun- 
teggiata. 

A.' La lana fiammeggiata, adoperata per catena 
■ o per trama, somministra una stoffa ondata. 
Si ottiene la lana fiammeggiata tuffando nella 
lina da tintura una matassa di filo legata 
con una cordella, e fortemente stretta su di- 
versi punti della sua lunghezza, e ciò perché, 
su tali punti non potendo penetrare la mate- 
ria colorante disciolta , essi restano bianchi, 
o del colore che primitivamente si è dato 
alla matassa. 

424. Ognuno vede che questi mezzi bastano 
a variare infinitamente i mischi e le loro forme, 
particolarmente quando vi si uniscono i mezzi 
forniti dalla diversa natura del tessuto schietto, 
spigalo, rigato in lungo ovvero in traverso, con 
trama e con catena uniforme, o variata, ec. 

425. Un' altra applicazione dell' arte del tin- 
tore consiste nella stampa delle stoffe di lanat 
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Questa più panico! nrnicnte si usa per le 
stoffe falle calla lana penimi ta, c poco per quelle 
enti lana carminale). 

^ 20. Nell'antico metallo, che portava il nome 
■di slnmpa ili Gol gas , si usavano due slampi 
n«nali profondamente scavali nel legno; la stoffa, 
dapprima immorsa in mi It agito il' allume, o di 
tarlare e poi attentamente squadernata, veniva 
fortemente compressa fra questi slampi col tor- 
chio; il liquido coloralo s' introduceva peri fori 
praticali negli stampi; cosi che, avendo egli at- 
traversata la stoffa e penetralo per ogni dove, 
le cavità dtjL'Ii stampi esercitavano una compres- 
sione meno forte , scolava per lo stampo infe- 
rióre nei vasi sottoposti. 

427. Il difetto di questo metodo consisteva 
nella poca precisione dei contorni del disegno. 
A ciò si è rimedialo coli' immediata applica- 
zione di stampi d'ollone sulla stoffa non allu- 
minata. I colori molto addensati colla gomma 
adragante s'imprimevano con un torchio caldo, 
e dappoi con un ferro da soppressali. 

4-211. Negli ultimi tempi si adoperarono con 
ottimo successo i vapori dell' acqua hollenle, i 
quali sviluppano i colori con un processo chi- 
mico di analisi e di sintesi. 

Ulteriori preparazioni delle stoffe. 
429. Parecchie stoffe di lana pattinala si 
passano sopra un mezzo cilindro convesso di 
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ferro, murato nella coperta di un fornello. Nel 
passare , colle dovute precauzioni sopra questo 
cilindro rovente, si abbruciano i pellicci superflui 
«Iella superficie. 

«0. Ad alcune si dà il lucido fra due cilindri, 
o fra tre, dopo dì aver- dato ad esse uua mano 
di gomma arabica sciolta nell' aequa ; ovvero 
s'imprimono dei tracciamenti ondati con falaropi 
caldi d'ottone di varie forme, ù particolarmente 
con cune a guisa di onde. Le stoffe in allora 
portano il nome di moireé». 

Dei lavori a maglia falli culla lana. 

431. I lavori a maglia si fanno in due modi, 

1. ° A mano cogli aghi, o 

2. ° Con un telaja appositamente destinalo per 
quesìi lavori. 

L'uno e l'altro di questi melodi vengono ado- 
perati per la lana, ma' siccome l'uso più impor- 
tante del telajo si ò pei lavori di seta e di 
bambagia, comprendendosi pure la fabbricazione 
delle molte sorte di pettine, quindi più estesa- 
mente ne tratteremo all' articolo Seta. 

Non merita neppure di far parola do! lavoro 
cogli agili per essere troppo generalmente co- 
nosciuto. * 

435. Si fanno nell' «no c nell.' altro modo 
delle calzette, delle berrette, delle brache, delle 
camiciuole ec.; ma uno dei rami più eslesi e 
la fabbricazione delle così dette borre Ile turche, 
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le quali sono formato prima a cono molto al- 
lungato, con maglie aperte che unicamente colla 
follatura vengono ristrette al segno come le 
vediamo in commercio ; la forma loro si dà 
dopo che sono follate, quasi dell' is tosso modo 
come suole operare il cappellaio , il is tirandolo 
sopra un tronco cilindrico rotondato in cima , 
ed il colore scarlatto si fìssa coi soliti processi 
di tintoria. 

Le berrette, stirate sulle forme, si tosano eoo 
forbici .simili a quelle che servono per la cima- 
tura dei panni. 

Aggiunta /,* — Si conoscono da circa 750,000 
gradazioni di colori. Tale gradazione ha dato 
luogo al confronto di alcuni colori die ven- 
nero assunti come tipi di partenza , eppereiò 
furono detti colori tipici, il che certo non ri- 
tliiama al pensiero alcun rapporto coi colori 
considerati sulto le vedute fisiche ; ma tuttavia 
si hanno alcuni tipi invariabili ai quali pos- 
tino venire confrontate tutte le altre varietà 
eoe la natura e le arti producono. Fu per- 
tanto immaginata una tavola cromatica in cui 
si vedono disposti in certo ordine i colori ti- 
pici. Queste varietà non dipendono in generale 
«he dalla mescolanza dei vari colori fra loro; 
• l'arte di saper determinare il quantitativo 
di tali mescolanze , per avere quella voluta 
gradazione, que' desiderati contrasti, costituisca 
uno dei maggiori distintivi del vero tintore. 
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I contrasti dei colori sopra una stoffa si distìn- 
guono in contrasti} simultaneo di gradazione di 
colore e di accordo, in contrasto successivo ed in 
tontrostn successivo misto. 

La materia colorante opera ora da se, ora per 
l'intervento d'un terzo corpo — del mordente. 
La materia colorante, che ni fissa da se, è della 
colore sostantivo, quella che agisce col concorso 
del mordente chiamasi colore addiellìvò. I mor- 
denti, la cui base è bianca, non alterano il co- 
lore primitivo della sostanza colorante; mentre 
i mordenti, le cui basi sono colorate, modifi- 
cano i colori della tintura. — Fra i mordenti 
vuol essere annoverato anche l'olio. 

Si applica alla lana il mordente alla tempe- 
ratura dell'acqua bollente; quello della seta 
all'ordinaria temperatura; e l'altro della canape 
del lino, del cotone a 55*-40.° 

Sono da prefersi come mordenti gli acelali 
in luogo dei solfali per evitare che venga alte- 
rata la coesione del tessuto. 

Gli acidi, gli alcali e le soluzioni saline mo- 
dificano per Io più le materie coloranti. Infatti 
il succo del cavolo rosso si fa bleu , rosso • 
verde secondo che l' uno o l' allro dei delti 
reattivi siano aggiunti al succo suddelto. — Il 
carbone, l'acido solforoso, il cloro sono agenti 
decoloranti; ed il bicromato di potassa forma la 
base per la conversione dei colori. 

I colori meglio aderiscono ai tessuti di origine 
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aniraalf! ili quello che ai tessuti vegetabili. Il 
cotone però fra questi è quello che meglio si 
presta alla li n Lara. 

In tintura si distinguono i colori in colori 
fisi o buoai o veri o (orti cioè in quelli che 
l'esistono per lungo tempo all'azione della luce 
solare , dell' aria , dell' acqua , dell' alcool , de- 
gli acidi deboli , degli alcali allungali , dei 
cloruri deboli e dei saponi ; in colorì falsi o 
fugaci cioè in quelli nei (piali facilmente nasce 

10 scoloramenti) per l'azione del sole, dei liscivi 
deboli , degli acidi e dal sapone. L' indaco , la 
rabbia , il legno giallo della quercia nera di 
America , il guado, la cocciniglia, i! cacciti, la 
galla, i sali di ferro, l'acido nitrico danno i 
colori solidi. Il legno di Campeggio, quello del 
Brasile, di S. Marta, i grani della Persia, d'Avi- 
gnone, la curcuma, il castano, 1' Oriana forni- 
scono i colori falsi. 

I chimici recentemente hanno estratto i priu- 
cipj coloranti, i quali sono tutti solidi, inodori e 
ìa generale insipidi. . 

Per la tinta in azzurro si utilizzano anche delle 
seguenti sostanze, oltre quelle avvertite dall'Au- 
tore , dell' anuuoaiu ro di rame, del carbonato 
di rame, del bleu di Prussia, del molibdato di 
potassa co) sai di stagno, del tornasole. 

II cromato d'argento, il ferro cianuro di 
rame, il cinabro di jodio, la porpora di Lascio, 

11 cromato e sotto cromato di piombo, la ralania. 
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l'anelisi), il zafferano, il Peganum li armai a , .fl 
succo dell'aloè, il Kermes Bono allrc sostanze 
valevoli a fornire materia colorante rossa.; 

Danno materiali por la tintura gialla il sol- 
foro d' antimonio , quello rosso d' arsenico cui 
sali di slagno, l'altro di cadmio, di rame, l'a- 
cido nitrico (sopra la lana e la setft ) l'azotato 
di mercurio, il cloniro di platino , il jodnro 
giallo di piombo , il cromato e sotto cromato 
di piombo, la curcuma, i grani di Persia e 
di Avignone, il fimo greco, la terra Oriana, 
la camomilla, la ginestra, la serratola ec 

Pei colori neri, oltre i sali di ferro, sì barino 
l'azotato d'argento, il solfuro rosso d'arsenico 
coi sali di ferro, il Cerni cianuro di rame, il 
camaleonte minerale, il solfuro di piombo e 
tutte le materie che contengono il tannino^. 

Bizio nel 1855 studio il liquido colorante di 
due molluschi conchigliferi del Mediterraneo e 
addimostrò clic quel colare non viene sensibil- 
mente alteralo se non dal eloro e dall'acido 
azotico concentralo. A capo di due giorni da 
incolore si fa di un bel colore di porpora. 

L' indaco più slimato è quello di (ìualiwala 
che è più leggero dell' acqua e che contiene 
il 45 per 100 di indaco puro. 

Aggiùnta II! — Prima che la lana e il cotone 
siano tinti , è mestieri sottoporli alla rasatura . 
operazione per la quale si tolgono i peli u le 
asprezze porche meglio riescano i contorni dei 
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disegni. A maggiori; cautela si passano le stoffe 
rasate sopra una lastra metallica riscaldata a 
rosso bianco (grillage), il che esige, per parte 
dell' operatore, molta intelligenza e destrezza. 

L'imbiancamento e decolora mento delle stoffe 
tornano in dispensai» li prima della loro tintura. 
Ver la lana e per la seta ciò si opera col gas acido 
solforoso; pei tessuti vegetabili col cloro, coi 
cloruri , o coli' esporli alla simultanea azione 
dell'aria , dell' acqua e della luce stendendo le 
stoffe sopra una prateria. 

Aggiunta III.' — Per la fissazione de' colori, 
massime nella slampa , è uopo che al liquido 
sìa data una certa densità onde non scorra ol- 
tre i punti su cui si vuole fissare la parte co- 
lorante. Ciò si ottiene introducendovi delle so- 
stanze amilacee o gommose , o della terra da 
pipe, della gelatìna, del cloruro o dell' azotato di 
zinco, o del sacearalo di calce. Giova avere pre- 
sente, nel fissare la densità, alla temperatura, 
all' intensità del colore e sue gradazioni, non 
che alla sovrapposizione dei colori stessi. 

Aggiunta IV." — Da qualche anno si intro- 
dusse nell'arte tintoria l'applicazione del vapore 
per fissare le materie coloranti sopra i tessuti. 
L' azione del vapore nell' imprimere i colorì 
sopra i tessuti è complessa, sia pel calore aa- 
meutato , sia per 1' umidità. Neil' applicazione 
del vapore è uopo avvertire di non valersi di 
grande apparecchio onde il colore riesca uni- 
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tirme — che l'acqua e la lem pera tura siano tali 
ila agevolare la reazione chimica che opera la 
fissazione dei colori — ohe te maggiori diligenze 
si esigono allorché trattisi di fissare più colori 
ad un tempo.. 

Aggiunta V." — Lo scarlatto sopra la lana ti 
consegue col seguente processo. — 1 fili di laua 
si pongono in macerazione per due giorni in 
Un latte di ealec che contenga un quarto circa 
di terra in confronto al peso della lana su cui 
si vuole operare e 400 libbre di acqua. Si lana 
la lana dopo che, per più volle, venne ritorta 
durante il bagno, e poscia in una caldaja di 
stagno di 4000 libbre si introducono , quando 
l'acqua è bollente, cinque libbre di cremore di 
tartaro cristallizzato e sei once circa di coccinì- 
glia; si fa bollire il tutto per alcuni mimiti e vi si 
aggiungono due libbre e un quarto di dissoluzione 
di sai di stagno. Finalmente vi si introducono 
20 libbre di filato di Sana che si tiene sospeso 
sopra bastoni, in modo che parte del filato tuffi 
noi liquido. Si la passare a più riprese ogni parte 
del fdato nel bagno; e, dopo un' ora e mezza 
due, si opera altro bugno che è portato alla ebol- 
lizione, a cui si aggiungono una libbra di coccini- 
niglia riiiotta in polvere ed una libbra di scar- 
latto in dissoluzione, Vi si passa la lana affin- 
chè prenda un bel colore e che il bagno sìa 
sortito. Si ritrae dappoi il tessuto , lo si lascia 
raffreddare, lo si lava e lo si dissecca. Aggiun* 
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gendo :il bagno dui cariamo e del luglio dui Brasili; 
si ottengono varie gradazioni dello scarlatto. 

La lana ■ oltre 1' azzurro d T indaco , si tingo 
pure iti bleu col processo di Raymond ed in 
questo caso il mordente ò un sale ferruginoso. 
Si immerge la stoffa, già preparata al mordente, 
in un bagno di prussìato di potassa ferrugi- 
noso ( prussiato giallo di potassa ) contenente 
alcun poco d' acido lartarico, di cloruro di sta- 
gno e di sale di cucina. Per l'innalzamento 
della temperatura , il cianuro passa allo stalo 
di azzurro di Berlino che si fissa sopra la stoffa 
col sale di stagno. 

I colori composti di bleu c rosso sono il 
cremisino , I' amaranto , il lilas , il violetto, il 
fiore del pensiero, la porpora, il grigio lapis, ec. 

II colore bleu misto col giallo dà le varie 
gradazioni dei verdi, i quali si possono avere 
con due operazioni , cioè applicando sopra la 
tinta verde il bleu ovvero mescolando i due colori. 

il miscuglio del rosso, del giallo e del bieu 
fornisce il bronzo, I' oliva, il marrone, il bruno 
marrone, il nero Seda» , quello di Genova. Il 
colore di camoscio si prepara col solfato e 
coli' acetato di ferro insieme ad un bagno di 
ealce. — Tonini. 
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VII.' DELLE TENNE. 

Mestiere del pettnacckiajo. 

455. Il mestiere, molto semplice del pennae- 
chiajo, si occupa dell'uso .ielle penne di di- 
versi uccelli e della fabbricazione di pennacchi, 
di crini e di pelo di capra. 

■454. Fra le penne d'uccellile più usate sono 
quelle del gallo domestico e dello struzzo, e le 
più stimate quelle dell' airone dì Persia. 

455. Quelle deilo struzzo maschio sono del 
tutto nere, mentre le altre della femmina bian- 
che, grigie, o screziate di hiaiico e di aero. Più 
ricercate fra queste sono le bianche : le une e 
le altresì mostrano piatte, ò increspate. Quando 
il loro colore non è ben deciso, o che le bian- 
che, coli 7 uso, hanno perduto il color brillante, 
in allora esse si tìngono in bruno ed in nero. 

Le penne di struzzo vengono portate iu com- 
mercio dall' Egitto c dalla Barbarla. 

436. Lo penne , che adornano La nuca e la 
schiena dell'airone di Persia, vengono più ricer- 
cate nell'Oriente cìie in Europa, lisse sono del 
tutto bianche e sottili , e servono a fare quei 
pennacchi coi quali i Turchi fregiano il loro 
turbante in seguo di grandezza. 

■437. Le penne della maggior parte degli altri 
uccelli si sottomettono alla tintura quando non 

Tecnologìa, voi. 1. 12 
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sono di im nero perfetto, e talvolta all'imbian- 
catura, che si opera con ripetute lavature Del- 
l' acqua tepida con sapone , e si termina allo 
volle coli' esporle ai vapori di zolfo, 

43it. I colori si danno alle penne, conte puro 
ai crini ed al pelo di eapra, nello slesso modo 
tìie ai panni , ma sempre a freddo , per non 
farle arricciare. Serve per I' azzurro una solu- 
zione d'indaco; gli estratti di legni rossi perii 
color rosso; la luteola e la terra Oriana per il 
giallo; la galla col vilriuolo verde per il nero.ee. 

4Ó9. L'increspatura si dà ad alcune penne sti- 
randole tra il pollice della mano ed una lamina 
di coltello. 

440. Le penne vengono inoltre adoperate per 
imbottire i letti, e particolarmente per tal uso 
servono le penne matte che ricoprono il di 
sotto delle oopritrici degli uccelli acquatici. 

Fra queste le più slimate sono quelle del- 
l' anitra lanuginosa (anas moltissima) delle parti 
settentrionali dell' Europa, 

In difetto ili tali penne malte s' impiegano an- 
cora le barbe strappate dalle copritrìci. 

441. Le remiganti di alcuni uccelli, partico- 
larmente dell' ordine degli acquatici , si usano 
per iscrìvere , e , essendosi dalla natura asse- 
gnalo per domicilio il nord, alla maggior parte 
di questi uccelli , non è da maravigliare die 
le città di quelle parti sieno in possesso di 

. un commercio molto esteso di questo genere.. 
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Aggiunta. — Le penne d'oca sono adnperate 
per iscrivere , siccome fu pure avvertilo dal- 
l'Autore. 

In Salò, paese della Bresciana, si preparano 
da alcun tempo le penne da scrivere che molto 
sì assomigliano a quelle che dapprima si traevano 
dall'Olanda. Si indura la pernia, la si renda 
trasparente e lucida procedendo; 
i.° Alla pulitura della canna che si consegue con 
una spatola di legno ; indi si leva la sottile 
pelurie che è alla radice della caima; 
2* Si inumidisce la penna con acqua comune ; 
indi la si pone in massa allorché è molle 
per 24 o 56 ore secondo la stagione ; 
5.° Si colloca con diligenza in un cumulo di 
sabbia Una avente il grado dell' acqua bol- 
lente e la si lascia per tre o quattro minuti. 
Questa ò l'operazione die richiede ogni mag- 
giore cura ; 

A.' Si stropiccia diligentemente la penna con 
pannolino ; 

a." Con uno spillo di ITI di ferro sottile, cur- 
vato alla estremila a guisa di uncino, si slacca 
la midolla che si contiene entro la canna. 
Lo stesso processo si usa per la preparazione 

delle penne di corvo c di cigno. 
Si fabbricano in oggi penne artificiali di vari 

metalli ed anco di osso fuso. 

Vi ha uno strumento, detto penna eterna, il 

(male consiste in un tuho largo circa un deci- 
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metro che si riempii! d'inchiostro e Io si chiudi! 
« vite. Un piccolo foro posto inferiormente for- 
nisce del continuo inchiostro alla penna finché 
scrive. Un astuccio chiude la penna, quando noti 
la si adopera ed impedisca che esca l' inchiostro. 

Si è in ogni trovata una penna che puossi dire 
realmente eterna. Kssa ha la punta costituita da 
un piccolo diamante da cui esce o scorre assai 
bene ed equa hi I mente l' inchiostro. 

Le penne metalliche ora vengono garantite 
dall' azione corrosiva dei vari inchiostri , co- 
prendole con un leggerissimo strato di gul!a 
perca. 

Le piume di struzzo, di garza, dell'airone, di 
cigno, d'oca, ere., servono di ornamento ai cap- 
pelli delle signore , a fare pennacchi ecc. Le 
piume molto vivaci grandi e assai line d'altri uc- 
«lli possono essere adoperate, ma le accennate 
sono quelle che vengono d'ordinario impiegate. 

Le piume di struzzo de! maschio , che spet- 
tano alla parte superiore del dosso e del di- 
sopra delie ali, sono le preferibili, poscia quelle 
delle pillile delle ali, indi le altre della coda. La 
calugine è rappresentata dalle altre piume — 
aera è nel maschio, grigia nelle femmine. — Le 
piume bianche delle signore hanno sempre la 
cima enti fili grigiastri il che toglie grande- 
mente del loro pregio. Lo piume greggie si 
vendono iti pacchi che ne contengono cento. 
Si sciolgono i detti pnecbi c si distendono 
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le piume collocando le urie sopra le altre, 
stropicciandole leggermente culla palma della 
mano. Le più belle si annodano l'ima all'altra 
con una stessa cordicella e si formano dei max? 
(etti, ciascune dei quali ne contiene 25, il che 
dicesi /fletto. 

Si digrassano con una soluzione di 4 onde 
di sapone bianco in qnntlro litri d'acqua calda, 
entro cui si immergono due fileni clic sfregatisi 
eolie mani per cinque minuti. Ad ogni serie di 
12 filelli si l'anno tre Tingili; due vecchi ed uno 
nuovo, ma sempre caldi. 

Vengono imbiancale: i. con tre litri d'acqua 
calda ma non bollente entro cui siasi posto mezzo 
kilogr. di bianco di Spagna. In quest' acqua si 
tengono i filetti per ij-i d'ora, indi si lavano 
in tre acque; 2. Si azzurrano con acqua fredda 
inciti trovasi affogata una piccola quantità d'in- 
daco custodito culto finissimo pannolino; 5. Si 
dà lo zolfo, poi si asciugano e si sbattono sopra 
una tavola pulita litiche sono ancora umide. 

Si raddrizzano passandole dall' alto al basso 
fra le dita per bene distendere le frangie ft 
drizzare la costola. Ln estremila delle frangio 
guaste si tolgono colle forbici, si raschiano per 
assottigliare il più che è possibile la costola 
onde rendere In piuma pieghevole e ciò si opera 
con vetro. Si avrà cura nel ciò eseguire di non 
guastare la piuma. 

Le piume di prima qualità vengono assortii» 
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e diviso. Si uniscono dappoi Tra loro passando 

l'ago e il filo per le frangia intorno la costola. 

Un coltello smussato non manico rivestito di 
pelle serve per arricciare le piume. 

Finalmente si tingono in afro, il che si opera 
eon una forte divozione di nani peggio, Si fanno 
bollire per sei ore in della decozione, indi si 
leva il legno e vi si versa df.'l solfato di ferro. 
Meglio valgono il citrato e il piro-legni lo dj 
ferro. Pur gli altri colori imporla imbiancarle 
dapprima , il che si opera colla rugiada e col 
noie per i5 giorni. 

Un bagno freddo di zafferano c di colore ci- 
trino lo tinge in rosa. 

11 legno del Urasile, dopo il liagno d'allume, 
le colora in rosso e si fanno cremesì passan- 
dole dappoi per un bagno d'oricello. 

L'indaco dà loro il colore azzurro; col guado 
si tingono in giallo, c eolla mescolanza dei vari 
colori si hanno il verde, il violetto, il lilla, il 
ranciato. 

L' airone nero Gl'airone (ino dà una piuma as- 
sai rara e dì gran pregio, clic adorna il cappello 
dei cavalieri dell 'Ordino di San Spirilo. — Tonini. 

Vili.* CORNA, USGIIIB, OSSA, DENTI, GUSCI. 

Delle corna. 
442. Sebbene, al corno del bue come a quello 
del cervo, l'uso comune abbia loro assegnato il 
nome di corno, essi però differiscono tanto essen- 
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T.ialmenle per la loro nalura, che non possono 
venire adoperali per le medesime produzioni. 
Sono congeneri fra di loro le corna: 
i.° Dsl bue , del bufalo e dello stambecco , » 
polrebbonsi a quella classe riferire quello 
delle anlilopi e di alcuni oliti animali ; ma 
queste, per essere troppo rare, poco si ado- 
perano, tranne quelle della camoscia. 
S* Quelle del cervo e del capriolo. 

445 Le corna della prima classe servono 
a ) al tornitore ; 
b ) al fabbrica lore di pettini ; 
c) in luogo del vetro nelle lanterne; 
d ) ed i Filagli a letamare i campi, e sono 
molto ricercali per tal uso. 

444. Le corna, die vengono impiegate per lo 
lanterne, applicazione mollo utile per essere 
questo un materiale, sebbene meno diafano del 
\etro, certamente assai più resistente, procedono 
per la maggior parte da quei buoi selvatici 
che coprono in numerose mandrc le campagne 
della provincia di 1! ne aos- Aires dell'America me- 
ridionale. 

445. 11 tornitore ed il fabbricatore di pettini 
dividono comunemente fra loro le corna da essi 
poste in opera. 11 peltinajo cede al tornitore 
la cima solida del corno, c non fa uso che del 
restante della parte concava. 

440. Questa porzione del corno, a cui primi 
di lutto dal peltinajo si leva quella parte spua- 
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posa colla quale slava attaccato alla fronte del 
line , viene da lui purgala dalla midolla , e ta- 
gliata pur lungo colla sega. Indi tuffato il corno 
nell" acqua bollente , ed anzi bollilo , quanto 
occorre, nella stessa, lo ammollisce a tal segno 
che con poca fatica si spiana sotto il torchio. 
La lastra , n la toppa in tal modo formala, si 
raschia e si spiana collo spiana tore , sorta di 
lima con denti molto acuti trasversali a forma 
di scanalature. 

447. I denti , segnali sulla toppa apparec- 
chiata col mozzo di un triangolo , si tagliano 
col seghetto a doppio foglio. La toppa , nel 
tempo del lavoro, si tiene ferma con una specie 
di tanaglia di legno, chiamata la ghianda. Ter- 
minali che sìcno 1 dcnli, il pettine si liscia con 
una lamina d' acciajo fatta a taglio ottuso. 

448. Occorre talvolta di dare ai pettini di corno 
V aspetto di quelli di tartaruga , locchè si ot- 
tiene con una pasta di litargirio, di potasse e di 
calce viva, che si distende siti pezzo con un legno, 
e la vi si lascia per qualche tempo tenendo il 
pezzo così coperto vicino al fuoco. Il tempo, cha 
resta la pasta sul corno , e la quantità di po- 
tassa determinano l'intensità del colore. Gli altri 
colori si danno al corno coi solili mezzi che 
servono per la tintura della lana , ma non si 
adoperano che a freddo, dopo di aver macerato 
il corno per un giorno intiero nell'acqua di 
allume. Lo si Unge in rosso colla tintura di fer- 
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nambucco; in azzurro colla soluzione d' indaco 
ne!!' acido solforico ; in giallo coli' infusione 

439. Le corna del cervo e de! capriolo hanno 
diverse applicazioni secondo lo sialo in mi si 
trovano. Il tornitore ed il colteli ina jo ne fanno 
□so nello stato in cui vengono staccate' dall' a- 
mmale. 

■ 450. Elalle raschiature riIran lo speziale una 
gelatina mollo apprezzata, la quale riceve un'ap- 
pUnite» non indifferente in profumeria. 

451. Ridotte poi allo stato di carbone animala 
servono all'orefice per la politura dei melalli. 

Aggiunta /.' — Le lamine di coma, che hanno 
a tener luogo dì vetro alle lanterne e alle aper- 
ture o finestre dei vascelli di mare , debbono 
essere sodili e perciò si scelgono le corna meno 
attiii'ligliaie a cui si taglia la punta e la bas», 
si raschiano es ternani ente e si fendono verti- 
calmente da una sola parte, raddrizzandole in 
lamine come venne insegnato; ed infine si divi- 
dono in lamiiu-tte. Si co:neU.iino le lamine con 
carta collata, indi si espongono a forte calore. — 
La raschiatura delle ossa si agglomera col co- 
ltre e vale a fare scatole , bottoni ecc., che si 
accennano di bell'aspetto c a buonissimo prezzo. 

Aggiunta il.' — Il pettinaglielo adopera il 
corno, il bossolo, la tartaruga, l'avorio, il piombo 
od altri metalli per fare pettini. Egli ha una 
sega d' acciaio che vale a dividere le dette 
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materie in tavolette (coppo»*) del diametro di 
due a Ire linee. Secondo la diversa forma cho 
si dà ai pettini, questi servono ad uso muliebre 
ó da par ni coli ieri;. I coppmii si incurvano col- 
l'immergerli nell'acqua bollente e, punendoli 
nello streltojo, si dà loro la desiderata figura. 
Si digrossano col piallettane ; indi eoi pianetlon- 
élno , o, coli' avvertila sega a finissime lamine 
d'aceiajo, si fanno i dotili clic dappoi si addol- 
ciscono e si puliscono con lamine più o meno 
dolci e con pomice o tripoli. — Tonini. 

Delle Unghie. 

452. fili usi delle ungine sono molto simili 
a quelli delle corna. 

453. Le innocenti unghie dell'alce, alle quali 
in vari luoghi si attribuiscono delle virtù non 
possedute , e le unghie delle grandi tartarughe 
marine, mollo ricercate per la loro rarità, si la- 
vorano per galanterie, per anelli, aBtuccelti.ee. 

454. Colle unghie dei buoi e dei cavalli si 
fanno dei pettini grossolani, non che alcuni lavori 
da tornitore, come bottoni ec. 

455. Di questo materiale si fa un grande 
consumo nelle fabbriche di lime , di coltelleria 
e per altri lavori da taglio eseguiti in acciajo, per 
temperarli, restituendo esso, con quest'opera zio ne, 
il carbonio che, coli' arroventameli to del metallo, 
tanno perduto, e riparando la loro superficie dal 
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troppo rnpiilo raffredd anelito prndollo dall'acqua 
in cui gli slromciili vanno [liliali , onde quesli 

456, Un grande cousuino se ne fa pure netti 
fabbriche di azzurro di Bellino , nelle quali si 
adopera il carbone animale per ottenere la 
lisciva di sangue. 

Delle Ossa. 

4h7. Ancora dalle ossa si trae partito secondo 
Io slato in cui esse si ritrovano. 

458. Nello stato naturale servono a! bagaltel- 
liere. In tale condizione esse non sarebbero 
alte a lavori di galeri ter i a , per la soverchia 
quaniìlà di grasso di cui sono . imbevute; onde 
la prima cosa è di farle bollire nell'acqua per 
estrani quella materia, la quale si ricava in 
tanta quantità, da occupare uu' apposita classo 
di uomini. Il grasso eslralto serv^ alla fabbri- 
cazione del sapone di sevo. 

459. Dalle ossa, purgale col mezzo dcH'ebuI- 
lizione dall' eccesso di grasso, si eslrac la ge- 
latina clic vi è contenuta in gran quantità. Si 
it parlato, all' artìcolo Carne, della fabbi ieazion» 
della colla forte, della preparazione delle tavo- 
lette di brodo e del modo di estrarre la gela- 
tina dalla carne ccH'ebullizione continuata, onde 
non si discorrerà in questo luogo se non di eia 
che concerne l'estrazione della gelatina. 
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In ma fabbrica di gratina, stabilita Ìq 
Francia «lai chimico Darcet, si opera !a decom- 
posizione delle ossa col mazzo dell'acida muria- 
tiro multo allungato, che si versa sopra le stessa 
ridotte in grossolani minuzzoli. La granile afii- 
uilà dell'acido muriatico per la calce prevale 
in questa operazione, c la terra calcare è forzata 
ai] abbandonare 1' acido fosfòrico. La gelatìna 
rimane sotto 1' istessa forma che prima aveva 
l'osso da cui è provenuta, ma alquanto più dura 
di quella cha si ottiene coH'cbuIli/Uiiic. (*). 

461. Essa del resto è chiara e trasparente, 
onde la colla forte che se ne ricava riesce di 
particolare bontà. 

4*82. Quando poi si li-atta di fare le tavoletta 
di brodo, è d'Mtpo renderla più saporita col- 
l'aggìunta del sale, delle verdure occorrenti ed 
anzi di una piccola porzione di carne che sì fa 
bollire unitamente alla gelatina, prima di ri- 
durla a siccità. 

<6">. Osservasi una noLahil: differenza tra la 
onsa degli animali giovani c quelle degli adulti; lo 
ossa di bue non somministrano che il 3 per 401) 



(*) 11 tornio tel'uWe delle ossa conemiì per lugli (erapo « 
meglio quando sia Iranuilaio in gelnina solubile. In bili le psw , 
[fatte dille iKJfnmbc cgiiie , ledevano UUUiia , dopo 300 ami, 
■cito il (ora cellulare, dal quale, col meno dc1'a;iJo cloro-idrico, 
itane eilralla tniì;i Ij ^IjiIÌjh, clic lu mangiala per la prlinj 10IU 
■Ib (aioli del prefetto di Strabur- l'aaao IBI*. — Tonini. 
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di gelatina, mentre quelle di pecora e di porco 
ne danno il 10 per 100. 

464. Quando si è levalo lutto il grasso che 
ei ritrova nell'osso, col mezzo della elmllizi'iric, 

ad un» porzione dì calce \ iva e coli esposizioni; 
ai raggi solari, serve il suddetto agli usi del torni- 
tore, del liulajo e del tal ibri calore di clavicem- 
bali, ecc. Le ossa si coloriscono coi processi 
medesimi da noi indicali all'articolo delle Corna. 

465. Si usa puro di abbruciare le ossa degli 
animali domestici , c di ridurli in carbone , o 
di calcinelli a bianco. Il carbone si ol tiene in 
grande dai residui della distillazione delle ossa 
in ampi cilindri di ghisa in quelle fabbricò 
ove dalle ossa si estrae lo spirilo di ammo- 
niaca per farne il saia. Quel carbone serve eom« 
color nero, per raffinare i zuccheri e, in molte 
distillazioni, per purificare gli oli, ec. ; le 
■eri bianche delle ossa valgono alla pulitura 
dei metalli, e, nelle fabbriche di cristalli , per 
la preparazione di alcuni vetri colorati, e per 
imitare le pietre preziose. 

Dei DtKti. 

4fi6. I denti lunghi canini del lupo, e quelli 
adunchi tlel porco giovano, come brunitoi, per 
gli indoratori e per i legatori dì litiri ee. 

467. Sono peió più brillanti i denti sanini 
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dell'elefante , del rosmaro e dell' ippopotamo , 
compresi comunemente in commercio sotto il 
nome di avorio, sebbene tal nome propriamente 
non dovrebbe darsi clic a lineili dell'elefante. 

4G8. Si stima l" avorio delle Indi!; Orientali 
più. di quello dell'Africa, perchè è più compatto 
ed è meno soggetto alle screpolature interne, 
onde è meglio alto a fare cose di maggior volume. 

469. L'avorio, al solo vederlo, 'si distingue 
dall'osso di bue , perchè quest' ultimo, sebbene 
ridotto ad un bianco perfetto, presenta alla su- 
perficie un grandissimo numero di pori, siecha 
in poco tempo annerisce. 

470. L' avorio della morso 0 vacca marina 
[frichechus rosmanis) come pure quello dell'ip- 
popotamo sono più bianchi e più teneri al tor- 
nio dell' avorio delle Indie quando , particolar- 
mente il primo, abbiano perduto lo smallo bianco 
che li ricopre. Questi non possono servire che 
per lavori minuti perchè sono piccoli; e quello 
della morsa perchè è concavo più della metà 
della sua lunghezza. 

471. Più raro ancora di queste due specie si 
trova in commercio il dente dell'unicorno (Ma- 
mdon-Narwhal) , lungo da otto in dicci piedi, 
e lineato a spirale per tutta la sua superficie. 
Quest'animale dà ancora un avorio molto ricer- 
cato, ma poco grosso. 

472. Coli' avorio si fabbricano molti lavori 
da tornitore, palle da bigliard», pettini, galan- 
terìe ec. 
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47!!. I residui di questo materiale, lavoralo 
al tornio, come quelli (lolle ossa, servono per 
spolverino , e, ridotti in carbone, si adopera» 
quale colore nero. 

Dei Gttscj. 

474. I gusci di alcuni testacei presentai» 
dei vantaggi di non poca importanza , sommi- 
nistrando il materiate per produrre la calcina 
in quelle parli in cui la natura non ha deposi- 
tato quei grandi ammassi calcari , come se 
ne trovano in altre parti del Globo. 

Essi vanno trattali nello stesso modo della 
pietra calcare, c la calcina, elio se ne ricava, 
sebbene non sia di ottima qualità , serve però 
■gli slessi usi dell' altra. 

475. La madre-perla è la sostanza cangiante 
che riveste la parie interna della maggior parto 
delle conchiglie. Non si usano che quelle che 
hanno una nolabile grossezza , come sarchilo 
quella del Mijtiìus margariti ferut , il cui guscio, 
grosso alle volle un dito e grande da olio a 
dieci pollici, si spacca con coltelli, e si separa 
dalla parte rozza che ricopre il suo esterno. Lo 
piastre, clic sì ottengono in tal modo, si segano 
soli' acqua, e si adoperano per la preparazione 
di molle galanterie. 

476. Lo scudo della tartaruga careta , indi- 
gena di tulli i mari de' climi caldi , c mieli* 
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dall'embricata sono coperti di certe lastre dell* 
Datura quasi dui corno. Queste lastre , delle 
quali tredici sono per l'ordinario applicabili alla 
fabbricazione dei pettini e di altre galanterie , 
sì dislaccano dallo scudo per mezzo del calore 
del carbone acceso e poscia si appianano fra 
due Cerri caldi. 

477. Le raschiature, che si producono nel lavo- 
rare la tartaruga, vendono vantaggiosamente im- 
piegate nella falibi ira/ione di certe scatole moLn 
trasparenti, e di un bel colore giallo. A tal uopo 
le raschia ture, rammollite cella bollitura, si com- 
primono fra duo stampi di metallo riscaldati. 

478. L'osso di balena, nome che si dà molto 
impropria meli te alic lamine conico, disposte nella 

in una specie ili rastrello, gii animali da essa 
predali , è una sostanza particolare filamen- 
tosa , elastica e dura , con cui si fanno le 
Itecene da busto per le donne , le bacchette 
delle ombrelle, gli scheletri de' cappelli di felpa, 
dei berrettoni dei militari dell! ciuco e parec- 
chi altri oggetti, pei quali si richiede un cerio 
grado di elasticità. 

471). Queste lamine, levate dall'animale morto, 
in certe fabbriche si fanno bollire da prima 
nell'olio di pesce, indi, dopa averle purgale da 
una specie di setole ìspide che le circondano 
a foggia di uu orlo , sì spaccano con zappe iti 
ferro, si fauno di nuuvo bollire nell'acqua, si 
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raschiano e , con «no stromenln non dissimile 
d'una sgubbia, si tagliano in verghe quali le 
"vediamo in commercio. 

4(10. Il così deLto osso di balena viene imi- 
talo artifizi al meni e. Non ancora però si conosce, 
il metodo usalo in tali fabbrichi: . ma sembra 
consislere in una composizione di crini di ca- 
vallo , forse in modo alquanto simile alla com- 
posizione delle raschia Iure della tartaruga. ' ' 

Aggiunta 1' — La raschiatura delle ossa di 
poco pregio può essere utilizzala nelle fabbriche 
dove si eslraggono i preparali ammoniacali e 
il gas per l'illuminazione. Anche dalle ossa ab- 
bruciale e che vengono rigettate dalle ìaflincrie 
dello zucchero si può cavare il fosforo di cui si 
mosLratio assai ricche; ed è pure dato avfiu 
dallo ossa il lìcu di Berlino. 

Aggiunta IL' — Spengler insegna di spazzo- 
lare l'avorio ingiallilo eolla pietra pomice calr 
rinata e lavala, indi di racchiuderlo, ancor umido. 
Bollo una campana di vetro, che si espone dap- 
poi a) sole. Assicura egli che, così adoperando, 
l'avorio acquista la primitiva sua bianchezza. 

Aggiunta HI" — Da alcuni anni i tornitori 
surrogano all'avorio animale una materia vege- 
tabile di moila bianchezza detta avorio vegeta- 
bile, la quale non è che la parie interna del 
seme di una pianta del l'erù — Phyteiepkai ma- 
erocarpus, l'asqnier giunse a distinguere l'avorio 
vegetabile dall' animale col mezzo dell'acid» 
. Tecnologia, cu/. /. 13 
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solforico, il quale iu IH, o 15 minuti colora 
il primo in fosso clic scompare per la lavatura: 
mentre rimano intangibile pur detto addo l'avo- 
rio animale. 

Aggiunta IV.' — Si di stiligli imo varie specie <K 
madreperla — la uhiJrcp':rlu vera, la bastarda 
bianca e la bastarda vera. — La madreperla può 
venire lavorata a disegni con ago da cesello, ov- 
vero coli' acido solforico, adoperando, in questo 
taso, non altrimenti di quanto si pratica sul rame 
die viene inciso per mezzo dell' acido nitrico. 
Avvertasi che per questo processo si richiedi* 
molta destrezza ed esperienza. — Tonini. 

Et.' VESCICA. 

481. Sono conosciute le applicazioni delle ve- 
sciche degli animali domestici nell'economia per 
ricoprire le bottiglie, ce. 

432. Più importanti poi nelle arti riescono 
le vesciche dì alcuni pesci. Quelle di parecchia 
specie del genere storione , dello storione co- 
mune, stellato, ausone, ruteno ed altri, che sono 
molto copiosi nell' Impero russo , servono alla 
fabbricazione delia così detta colla di pesce. 

493. A tal effetto le vesciche ben purgate 
toll'acqua, dal sangue e dalle altre lordure cha 
vi aderiscono, si espongono al sole sicché ven- 
gono immorbida le. 

... Dopo si ravvolgono in rotoli, c questi, legali 
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Btf ambe le estremila, si attaccano ad una cor- 
della, c si Tanno asciugare a moderato calore. 

484. Por far uso di questa colla si balte con 
nn martello , e poi la si discioglie nell'acqua 
id im calore moderato , ovvero nello spirito di 
lino., c si ottiene una eolla più tenace ancora 
della coUa forte. 

485. La colla di pesce serve nelle arti dcl- 
l' iuverniciatore, del pittore, per far il glutine. 
Delle manifatture di seterie, per dare il lucido 
e la sodezza alle stoffe ed in medicina. Si usa 
pure per rendere trasparenti i viui torbidi. 

Aggiunta. — L'ittiocolla, sciolta noli' alcool , 
giova per riunire i frammenti di porcellana o 
di vetro. 1 tessitori l'adoperano per dare ai na- 
stri e agli altri tessuti 1' apparecchio il die; valu 
ad aumentarne la lucentezza, — Tonini. 

486. Si fabbrica ugyidi nella lUissia una sorla 
di colla di pesce ricolta , più fina dell' altra, e 
di un bellissima color giallo d'ambra; ma que- 
sta per il fabbricatore di vini non fa V effetto 
della colla di pesce ordinaria. 

487. La buona qualità della colla dì pesce 
ai riconosce dall'aspetto bianco, semitrasparenti;, 
e liscio dei rotoli, i qtiali sono in generale mono- 
grandi di quelli di qualità inferiore dell'Unghe- 
ria , il cui aspetto giallo e la superficie ru- 
Tida appalesano i falli commessi nella sopra ac- 
cennata preparazione. 
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X." COSCBEZIONI. 

Bel Corallo. 

40R. Dappoiché iti medicina si è abbando- 
nato l'uso del corallo, l'applicazione di questo 
genere si restringe unicamente alla fabbrica- 
zione ile' vari oggetti di galanteria. 

439. La pesca del corallo si fa sulle Coste 
della Barheria , delle Isole di Sardegna e di 
Corsica, come pure della Francia, dell' Italia, e 
ni quasi tulli gli scogli dei mari Mediterraneo 
e Rosso , con una croce formala da due pezzi 
di travi, alla quale stanno attaccate le eime di 
corde di canape leggermente contorte e di alcuni 
sacchetti fatti a rete. Con questo slromento si 
scopa, per così dire, il fondo del mare e si strap- 
pano gli arboscelli di corallo. 

490. Le fabbri clie di Marsiglia , di Livorno 
e di Genova sono quelle die si occupano più 
particolarmente a ridurlo in perle , delle quali 
la grandezza ed il colore carico determinano il 
Valore. 

491. Si tagliano i rami col mezzo di una spe- 
cie di forbice, si forano eoìt un trapano di ac- 
ciajo, si rotondano sul taglio per mezzo dello 
smeriglio, sopra un disco di slagno o ili piombo 
c si lustrano colla terra di tri poli e con un 
feltro. Vari lavori si fanno sul torno , ed altri 
vengono tagliati a mano. 
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492. Il fornito viene frequentemente imitato 
colle ossa ili bue colorile i:i rosso. 

Aggiunto — In commercio si distinguono tre 
sorte di corallo — il rosso , che si riparte in 
rosso cremesi cupo ed in rosso chiaro; il rcr- 
miglio , che è rarissimo ; ed il bianco chiaro o 
velalo che è comune. Gli acidi non che gli oli 
grassi e volatili scolorano il corali». Mostrasi 
il corallo ili grana mollo lina ed assai compatto 
simile di molto alia densità del marmo. È SU- 
scel.liMlc ili pulimento. Si perfora il corallo co» 
trapano a saette d'acciaio. 

Il corallo non è che ima produzione del po- 
lipo detto da Linneo Isis nobilis e da Lamaret 
Corallini n rubrum. 

II corallo viene in qualche modo dall' arie 
imitato. Per fare il coralli) artificiale si impa- 
sta della polvere di marmo cristallino con olio 
essiccativo ed ittiocolla. Asciugata ia pasta viene 
tinta col cinabro della China e con alquanto di 
minio di prima qualità. — Tomai. 

Delle perle. 

493. Questo materiale, die ci viene dalle In- 
die orientali ed occiJenlali , e che si pesca 
da' palombari con mollo rischio della loro vita, 
stante la grande quantità di mostri marini , 
particolarmente di squali, de' quali sono popo- 
lati quei mari , forma un oggetto particolare 
delle occupa/ioni del gioielliere, di cui p arlererau 
liei trattare delle pietre preziose. 



198 tecnologia zoologica , 



Occhj di gambero, 

493. A^cltn questo materiate, altre volle moli» 
usalo in medicina, non si adopera nifi ed è stato 
supplito da altri rimedi più efficaci. 

Osso di soppia. 

4ft5. La seppia ( mepia offtànalìt ) nascondi-, 
al dì sollo della polle della schiena, uno scudo 
di mia sostanza bianca lamellare con lamelle 
disposte in cellule. Questo corpo, dello osso dì 
seppia, viene levalo all'animale dai pescatori; 
ma il più delle volte non occorre questa opera- 
zinne slanlerhè se ne pesca una notabile quan- 
tità in mare, perchè la seppia Io rigetta da si 
una volta all' anno. 

49!}. V osso di seppia serve agli orefici per 
fare degli stampi , nei quali si gettono diversi 
piccoli oggetti. ! fabbrìealori di lacca in palla 
■e ne valgono pure per fare la massa del loro 
«olo re. 

Prodotti degli ammali. 

V LATTE. 

497. Li; sostanze componenti il latte sono: 
») Una parte grassa, chiamata erema o burro"; 
b) Una parte in molti punti analoga all'album* 

detta la parte caseosa, o formaggio ; 
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*) Una parte zuccherina ; 
d) Una mislnra di alcuni sali : 
») Una parte acquea che tiene in soluzione tutto 
le altre. 

498. Dalla separazione di queste parli ne ri- 
tullano : 

Il hulirro;. 
t: Il formaggio; 
R7 Lo zucchero di latte; 

4. " II fior di latte, o crema; 

5. ° Il siero di burro; 
C.° II siero dì latte. 

499. Quesle parli però non si trovano in ogni 
latte in proporzione tale da potersene ricavare 
qualche vantaggio; le diverse specie di animali 
somministrano delle sorte di latte mollo diffe- 
renti tra loro. 

Del Fior di latte. 

EOO. Quando il latte , di recente munto , bì 
mette in un lungo, la cui temperatura non ec- 
ceda i IO i{radi del termometro di lteaumur , 
bì divide, in otto o dicci ore, in due parli sen- 
Bibilmcnlc diverse fra dì loro. Al di sopra si 
unisce una parte più densa di color bianco che 
tende al giallastro , e che prende il nome di 
fior di lalle. In essa si ritrova accumulala la 
parlo grassa, che si va aumentando, tinche quasi 
tutta si sia portala in allo. Al di sotto rimane 
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un liquore più chiaro He! latte fresco, ili color 
In i'.. ■ che tende ali* azzurro e che porta il 
aoine <ii latte sfioralo o siero ili burro. Es*o ooi« 
tiene la parte nascosa , la zuccherina ed i sali. 

501. A poco a poco la parte zuccherina passa 
ad uno stato ili decomposizione e si sviluppa 
dell'acido acetico , che comunica al latte della 
parte di sotto un sapore acidulo. Propagandosi 
una tal decomposizione fino a quella porzione 
di latte sfiorato compresa ancora nel fior di 
lalte sovraslanle, s' inacidisce pure quello, e la 
massa si trasforma in latte agro , senza però 
che si mescolino il fior di latte ed il latte sfio- 
ralo che si erano dapprima separati, lu tale 
stalo si comincia una separazione della parte 
caseosa, c quella porzione di latte, che la con- 
teneva, si fa gelatinosa per effetto della natura 
albuminosa di questa parte. 

Aggiunta. — Evaporando il latte a bagno- 
maria, si ha un residuo che contiene burro con- 
giunto a materie solide. Questo miscuglio, in- 
corporato con zucchero, mandorle acciaccate ed 
acqua di arancio, fornisce un impasto gradevole 
che chiamasi frangipane. — Tonini. 

Del Butirro. 

502. Quando, dopo una leggiera acidificazione 
del latte , si levi il fior di lalte e si sballa per 
qualche tempo in una zangola, che è un vaso 
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di legno alto e girello,, lulla la -parte agra 
del latte sfiorato si separa dalla parte grassa, 
la quale si va unendo in piccoli granelli di hu- 
1irro. Questi granelli si raccolgono con itna pa- 
letta e si agglomerano in una massa, la quale 
si maneggia colle mani nell'acqua, per levarne 
tutto quel latte agro che vi fosse rimasto aderente» 
505. Il latte non sempre si la leggermente ina- 
cidire per levarne il fior di lai te ; e, certo, in 
tal caso si ottiene del butirro di miglior qualità 
e perfettamente esente di qualsìsia sapore acido, 

504. Le parti del latte sfioralo, clic, ad onta 
delle lavature e di tntla la cura possibile , ri» 
mangono sempre nel luilimi, (ìas^uido alla fer- 
mentazione acida , gli comunicano quel saporii 
rancido che talvolta appalesai .. , 

505. Si procura di prevenire, un tal inconve- 
niente , o almeno di ritardarlo possibilmente , 
colta fusione del butirro; questo in tal caso, per 
la differenza di peso speeifieo , si separa da 
quelle parli acide , ed assieme con esse dalle 
parli caseose che ancora conteneva, ed ecco la 
ragione per cui il butirro squagliato si conserva 
più a lungo dtl butirro fresco. La fusione del 
butirro si opera vantaggiosamente coll'aggiunU 
di un poco d'acqua, la quale facilita la separa- 
tone delle parli eterogenee. 

506. Ma nemmeno colla fusione si arriva a 
togliere per sempre Li rancidezza del butirro, 
giacché coli' andar del tempo il grasso stesso 
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ni decompone , e , assorbendo mia dose di os- 
figeno dall' aria atmosferica , si trasforma in 
acido carbonico. 

507. A Ini difetto si rimedia facendo nuova- 
mente squagliare il butirro rancido, assieme con 
un qualche alcali caustico, sia potassa, i> calco. 
■ 508. La parte clic resla nella rangola, vie» 
delta siero di burro n di butirri}. Esso servo 
in aldini luoghi per 1' imbiancatura delle tele. 

Aggiunta. — Puossi conservare il burro senza 
salarlo. Lo si introduce in bottiglie finn a cha 
siano piene e lo si comprime ben bene in modo 
che non vi rimangano vani , indi si colloca la 
bottiglia, bene turala, in un bagno d'acqua bol- 
lente. Raffreddata l'acqua si leva la bottiglia 
• ia si conserva in luogo fresco. 

Venne proposta una zangola di zinco in luogo 
di quella di legno , onde agevolare la prepara- 
tone dei butirro; ma la pratica da tempo in 
-eorso non ha fallo luogo im qui a questo mi- 
glioramento. — Tonini. 

Del Furmagtjio. 

809. Il latte , da cui si è levalo il fiore a 
che cnnlicne in gran quantità ia sua parte ca- 
seosa, coli' intervento di qualche acido e del ca 
lore , si decompone nuovamente: la parte ca- 
seosa si separa dal siero. Ilaccogliendo adun- 
ate la parte caseosa in pani , facendo sgoe- 
eiolare il siero c lasciando asciugare i pani 
fino a un certo segno, si ottieni; il formaggio. 
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510. Le diverse sorte di formaggio derivano 
dalla nolura del latte impiegalo, dalla quantità 
più o meno grande: dì fior di latte die vi si 
trova unita, dal mezzo impiegato per ottenerna 
la coagulazione, dal condimento che vi si ag- 
giunge nell'alto di farlo sgocciolare, locchè di 
frequente si accelera col torchio , e dal grado 
di fermentazione a cui lo si abbandona. 

511. I formaggi migliori sono quelli che si 
fanno di latte noti isfiorato ed il più grasso 
possibile. E in queste prerogative che risiede la 
superiorità dei formaggi di Olanda, della Syìe- 
«era c dell'Italia. 

542. I mezzi impiegati, per procurare la 

mollo diversi. Molti usano alcuni acidi vegetabili, 
l'aceto, od il sugo di limone; gli Olandesi v'in- 
troducono l'acido muriatico diluito; gli Svizzeri 
fi servono dell' acido- contenuto nello stomaco 
dei vitelli poppanti; altri poi si accontentano di 
gettare semplicemente una piccola porzione di 
acqua bollente nei vasi che contengono il latto. 

513. Il condimento, aggiunto al formaggio, 
disposto a strati per liberarlo della parte acquosa^ 
consiste in sale, in piccola porzione di acido mu- 
riatico, in alcune droghe, ed alle volte nell'ag- 
giunta di alcune erbe sminuzzate, od acciaccale. 

514. Col formaggio trituralo assieme a poco 
latte agro e alla calce viva , si ottiene un co 
nieuto molto resistente, che serve ad incollar» 
le porcellane. 
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Del Siero e dello Zucchero di latte. 

515. Quandi», noi modo sopra accennai», il 
formaggio si è compiutamente estratto dal latte 
coagulato , non altro vi rimane che un liquore 
p>co saporito e dolciario, die chiamasi siero. 

51'!. Questo siero serve in medicina come 
rinfrescante , ma se ne può ricavare maggiore 
profitto col trarne la parte zuccherina. 

M7. Basta per tale cITello Tarlo evaporare 
al Timeo, lino a ÌJ5 d'i suo volume, indi pori» 
in luogo fresco , per vedersi a formare nel li- 
quore dei cristalli parallelopipedi , di sapor 
dolce sì, ma meno dello zucchero di canna. 
Quel sale, formatosi dui latte a cagione del suo 
sapore, porta il nome di zucchero di latte ('). La 
cristallizzazione si può continuare col ripetere 
le operazioni dui l'evapora /.ione e del lento raf- 
freddamento, tin tanto che si formano de' nuovi 
disfalli. 

513. Dal siero del latte delle vacche si ricava 
ÌJ\t) del suo peso di incuberò; da quello delle, 
asineli e, se ne ritira 4/6. 

In commercio si ricercano i pezzi più grossi, 
bianchi e dolci. 



(*| Lo niccherò di bile non é aUmnpnlI m sali-, ma è uni so- 
■tira «differente, die i motti-mi rliimici diisnia in foltmi o Linosa 
t«lil ni la di ossigeno , idrogeno c carbonio io proporzioni itonucLa 
igniti quando non i aniJio. — Tonini. 
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519. Lo zucchero di latte si assomiglia spessa 
volte allo zucchero ili canna ; ma la grande so- 
lubililà di ((itesi' ultimo facilmente disvela l'in- 
ganno, poiché basta mettere lo zucchero che si 
vuole esperimeniarein una quantità d'acqua ugnale 
■4 li ì/3 del suo peso. Questa quantità è bastante 
per iscingliere lo zucchero di canna, mentre è in- 
sufficiente per la soluzione dello zucchero di latte, 
the ne richiede sette volte il proprio peso pel- 
di se io gì ice vi si CJ. La sofisticazione «>ir allume si 
manifesta d'ordinario al sapore, ovvero trattando 
la soluzione di questo zucchero col nitrato di 
piombo, perchè con questo reattivo si precipita 
un solfalo di piombo. 

Aggiunta. L'importanza dell'argomento sopra 
il caseificio presso di noi ci fa avvertili come le 
poche cose dette dall'Autore siano insufficienti per 
(ormarcene una chiara idea, e quindi crediamo 
dare le seguenti notizie in proposilo: 

Due specie di lalle si hanno: 1." il latte ve- 
getabile che è nn succo estratto dall' aiterò racea 
— Galaclodcndron — che cresce nella provin- 
cia di Caracas e i cui abitanti lo destinano agli 
stessi osi cui serve il latte animale — vacca — 
con cui divide le proprietà essenziali; e 2." U 
latte animale il quale diversifica non solo per 



(*) L'altool a SS.° Bcauraé i perù il migliore nptfiro, eonwechi 
jtt (sin Io lucditro il canoa non dfpurato si icioglic compi ulamtalt, 
neitie l' altro di lille rimane addietro. Tonila. 
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rispetto alle variu specie degli animali, ma anco- 
nello stesso individuo a seconda che la femmina 
e più o meno lattifera , a riguardo del clima , 
del foraggio, delle condizioni atmosferiche, della 
etagioni, ecc. 

Il latte, pei Insogni commerciali, si distingue 
nelle seguenti specie: o) latte di vacca; 6) latto 
(ti pecora; c) latte di capra, le quali , per ri- 
guardo alla ricchezza dei loro prìncipi, si ulzi- 
sificano, siccome più copiosi di 

cacio o formaggi» butirro xuccltem 
ili lalie di pecora pecora capra 

— — vacca capra pecora 

— — capra vacca < vacca 
queste tre parli, oltre il siero, sono quello eh» 
vengono utilizzate. Entrano pure nella composi- 
zione del latte alcune materie saline ed un 
acido particolare detto addo, lattko. 

Il latte di eapra ha un odore d'irco. Il bu- 
irro, che da esso viene fornito, è bianco quanto 
la neve ed è di squisito sapore. Si usa nel 
mezzodì. 

Il latte di pecora contiene molta, crema ed 4 
adoperato, come quello dì capra, nella prepara- 
zione di una specie di formaggio che è molto 
ricercato dai beoni. 

Il talte di vacca, comecché più abbondante, 
è quello Che viene meglio utilizzato quale ali- 
mento e per la preparazione del butirro , del 
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formaggio , dtrl siero di butirro e di latte « 
dolio zucchero. 

Lo vacche forniscono la maggiore quantità 
di latte nei mesi di giugno, luglio e agosto, 
e sono scarse in febbrajo e mar/o. Più riccb 
di malerie solide si mostra sul finire della sua 
tratta dì quello che in pi 1 in ci pio. Anche la ma- 
teria grassa del latte st accenna più abbondevole 
nelle ultime porzioni delia sua tratta; per la 
che si consiglia di mungere le vacche a più ri- 
prese onde avere il doppio di burro da una 
eguale quantità di latte. 

Il formaggio deriva da. una progressiva alte- 
razione delle sostanze del latte che sono inso- 
lubili nell' acqua. Variano grandemente i for- 
maggi , perché se ne bauli» dei magri , dei 
grassi , e dì quelli formati colla aula crema e 
di altri procedenti da latte non spannato col- 
l'aggiunta di una certa quanlità di crema. Il 
primo — magro — si prepara col latte scre- 
mato ed il secondo col latte non spannato. 

La consistenza del formaggio dipende dalla 
qnaniità delle materie grasse solide che eontieoo 
sicché è tanto più molle ed untuoso quello che 
ne ha di più. Il formaggio magra è elastico, 
tenace. 

I formaggi Svizaeri, d'Olanda, d'Inghilterra 
ed il Parmigiano si fabbricano con latte non 
scremato. 

Perchè il formaggio riesca di buona qualità» 
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ò mestieri che abititi luogo la compiuta separa- 
zione il. I siero, ed ò necessario r!:o sia sotto- 
messo alla compressila e Tenga salato. 

Imporla avvertire al pasto fornito alle vacche, 
perchè l'amarezza, il gusto e molte proprietà 
metlici uà li ili alcuno piante vengono comunicale 
al latte non solo ma anche al formaggio. Gio- 
verà che gli animali lattiferi aleno alimentati 
con foraggi aromatici, il che varrà a dare buon 
gusto ai formaggi. 

I formaggi, cosi delti colli, si conseguono col 
far coagulare il latte aggiungendovi il caglio a 
fuoco moderalo. I formaggi, ottenuti con questo 
processo , sono quelli di Gruyère in kvfezèra , 
ili Chester in Inghilterra e di Grana in Italia e 
più particolarmente, in Lombardia. 

I.* Formaggio- di grana , Imiigiano , parmi- 
giano ec. Questo si fabbrica fra Milano e Pavia 
e. fra Ahiiiategrasso e Codógno. Anche in altre 
parti del Novarese , del Piacentino e della Lo- 
melliiia si ottiene questa pregevole specie di 
cacio. Per conseguirlo è mestieri che il latta 
nia giunto a maturane prima di spannarlo, ope- 
razione chi; torna necessaria perchè riesca meglio 
il formaggio. La crema sliorala viene destinala 
alla preparazione del butirro. Il latte sfiorato 
è scaldato nella caldaia e vario calore secondo 
la stagioni) a, durante l'azione del calore, è 
tenuto in dolce agitazione per mezzo di ira 
bastone dato rateila. Giunto il latte al voluto 
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grado di temperatura si allontana la calda ja dal 
fuoco e vi si introduce il taglie preparalo, il 
qaale non è altro che il succo gastrico del 
quarto ventricolo — quaglio od abomaso — 
dei vitelli lattanti. Per avere il eaglio pre- 
parato si salano i ventricoli suddetti, si dissec- 
cano, si polverizzano, si irapaslano in Torme di 
pallottole e si conservano all'uso. 11 caglio mo- 
dellalo a palla si pone fra tessuto di grosso 
(ilo — palla — che si immerge nel latte caldo, 
e ve lo si lascia per alcun tempo cioè fino a 
che si presenta alla superficie la così detta 
palmella clic sì leva. Questa operazione è delta 
voltar la cagiada. Si praticano in vari luoghi so- 
pra il latte cagliato, diversi tagli perchè ne esca 
il siero; e, quando il coagulo si restringo e il riera 
tiia fatto copioso, si rompe il coagulo colla ro- 
tella, poscia si opera il dirompimento del coa- 
gulo col mezzo del bastone dello spina, cbi; in 
seguilo si leva per introdurvi la rotella e per 
ricondurre la caldaja al forno onde effettuare 
lo spurgo e la coltura. Il coagulo mano mano 
appassisce, e, quando scroscia Rotto le dila , 
perde la sua lueeiiti'x/.a e t,mU' al tornio, viene tra- 
mestato- con maggiore sollecitudine. Lo spurgo 
è avvenuto, quando è compiutamente vinta l'ela- 
sticità dei grumi, e allora dicesi che la materia 
caseosa è passata allo stato dì formaggio. 

L' aggiunta del zafferano, quantunque non sia 
assolu taiucrite necessaria , pure vale ad acero- 

Tecnologia, tel. I. i\ 
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scere pregio commerciale ai formaggio e giova 
inoltre a renderlo meglio digeribile. 

La cottura del formaggio sì opera coli' innal- 
zare la temperatura con qualche celerità ; e , 
quando la cottura siasi ottenuta , si ritira la 
ealdaja dal fuoco e la si lascia in riposo affin- 
chè il cacio si unisca in un sol corpo , il che 
avviene dopo uno o due minuti di riposo. Allora 
eoi rancino si estrae il siero lino a che riman- 
gano solo tre o quattro once di questo liquido 
sopra il cacio che si è agglomerato al fondo , 
il quale viene raccolto nella patta. Si rimette 
Della ealdaja il siero ; e il formaggio involto nella 
patta è estratto e collocato sopra una panca di 
legno detta spersuole. 11 formaggio colla patta 
viene accerchiato dalla fascim e si ricopre 
con un disco di legno — il tondello — per gua- 
rentirlo dall' azione deli' aria. Dopo un' ora dì 
scolo si toglie la patta e , ricollocato nella fa- 
sciera , ò posto sul pallone — tessuto di funi- 
celle. — Quando il formaggio trovasi sulla sper- 
atole , viene bagnato col siero di latte e rivol- 
talo di quando in quando , poscia lo si sala , 
.trascorsi che siano alcuni giorni , con sale 
comune nella proparazjone di un' oiìeia per 
ogni libbra grossa di cacio. Si pongono le 
forme sopra altre panche dette salaloi e si ri- 
volgono .ogni due o tre giorni ; » quando la 
salagione e compiuta (il che si opera in estate 
«litro 22 giorni circa ed in inverno entro 50 ) 
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si puliscono le forimi cito vengono collocate ia 
spalliera secondo l'età ed epoca in cui furon» 
fabbrica te. 

La stagionatura del formaggio si dislingue ia 
due periodi: in quello che segue subito dopo la 
salagione, ed è affidata allo cure del caciolajo 
o casaro ; e nell'altra, che è quando il formaggio 
passa nei magazzeni, ed è demandata alla intel- 
ligenza e sollecitudine del Gommerei ante. Nel 
primo periodo si rivolta e si unge ogni due 
giorni in estate ed ogni quattro o einque giorni 
iti inverno; nel secondo pure viene unto, rivol- 
talo e di spesso esaminato. Sebbene la stagio- 
natura si operi in un' anno , pure d'ordinario 
non È che a quattro anni che il formaggio ha 
raggiunta l'età della sua robustezza , sicché può 
essere trasportalo a quest' epoca in qualsiasi 
parte del mondo senza che soffra. Vuol esscre- 
però consumato fra due e tre anni , che altri- 
menti si farebbe troppo secco nell'interno. 

È a por mente alla stagione in cui viene fab- 
bricalo il formaggio ili grana, e quindi si con- 
tano due distinte epoche : la maggenga che da 
noi incomincia col 22 aprile e termina col set- 
tembre; e la vemeaga ohe ha principio coli' ot- 
tobre per Unire col 21 aprile. La prima è: 
meglio apprezzala in commercio. La vernenga 
è poi ripartita in quartiruia ed è quella che si 
fabbrica in autunno, mentre che gli animali si 
«lamentano tuttavia di foraggio verde ,. ed in. 
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vcrncnya propriamente detta quella preparala 
col latte procedente da vacche mantenute con 
fieno. La specie qnartirola ticn dietro, per va- 
lore commerciale, alla maggenga. 

I formanfìi Sviziai sono quelli di Gruyèrc, « 
ballelmat! d' Onera, di Vaschrein, d' Emmenthal, 
di Schàhicgcr, il quale non è altro che una ri- 
cotta che si ottiene col processo con cui si ha 
presso di noi il maseherpone ; ed il formaggio 
di Sbrinzo. 

la Francia ed Iughillera si fanno pure for- 
maggi ; ma i più ricercati in Francia è quello 
che si fabbrica a Joqueforl ed e di pasta dolce 
compalla di molto gusto ed è marmoreggiata 
in bianco ; ed in Inghilterra sono quelli che si 
preparano a Glocester ed a Chester. 

Anche in Olanda si fabbricano formaggi , 
dei quali si tengono in pregio quattro specie : 
il formaggio di latte dolce , il verde di Tcxel , 
l'Edam e l'altro detto di Kunterkaas che ó dis- 
tinto in verde ed in bianco di Leyda. 

Nel Litnburghese, nel Tiralo, in Sassonia, in 
Austria , in Baviera ec. si preparano formaggi 
anche col latte di capra ; e vi ha una specie 
di cacio di capra sotto forma di pera da 40 
a 15 onde che è conosciuto sotto la deuomi- 
xionc di pof/ua. 

11°. Stracchini. Lo stracchino di Gorgonzola 
( paese poco distante da Milano ) si ottiene fil- 
trando il latte appena munto per uu pannolino e 
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coagulandolo tosto, mentre ita tuttavia il naturale 
suo calure il quale si conserva coll'operarc in silo 
che abbia la temperie di 10" a 15° Itéaumur. 
Il caglio vitellino preparato viene introdotto nel 
latte entro pannolino che si spreme in modo 
da rimanervi la sola membrana ilei quaglio. 
Si tramesta contemporaneamente il latte colta 
rotella, indi si eopre il recipiente con panno; e. 
Oliando ii liquido prende qualche consistenza, si 
fmde la superficie colla panneruola e si lascia 
da poi in riposo , linehè non si accenni dalle 
fenditure il siero e le strisce non acquislino il 
traverso del dito mignolo. Si rompe di nuovo 
colla panneruola il coagulo, indi si leva con cautela 
e si ripone in paunolini perchè possa sgoccio- 
lare. Dopo cinque ore circa con un lilo di refe 
si tagliano le cagliate in fette di mezzo pollice 
.circa che si stralilicaoo nelle forme in modo 
che aderiscono tra loro; e per ciò ottenere si 
collocano sopra gli strati della cagliata della 
sera altri simili nel successivo mattino ; cosi 
si fa la cagliala emja o cruda. Ciò toma in- 
dispensabile perchè altrimenti adoperando la 
pasta non riuscirebbe tale da aversi per vero 
stracchino di Goiyonzda che è lauto ricercalo. 
Si copre in appresso il piano superiore dello 
stracchino coi lembi della patta che si rivolta 
ogni due o- Ire ore per circa 24 ore affinchè 
ecoli da ogni banda ; indi lo si scioglie dalla 
palla e nodo lo si colloca, nella forma e si 



2(4 «ENOLOGIA ZOOLOGICA, 

adagia sulla panca su cui vi ha uno strato iti 
paglia fresca che si cambia ogni quattro giorni. 
Lo stracchino viene rivoltalo ogni 12 ore per 
quattro mesi , indi lo si sala quando le faccia 
siano appassite e ilixartenli. La salagione si opera 
Unicamente sopra le delle faccie e per più volt*, 
avvertendo di scemare di mano in mano la 
quantità del sale. Dopo sci giorni della salagione 
sì toglie lo stracchino dalla fasciera non che, 
quando lo si sala, lo si rivolge. Ciò si effettua 
per 10 o 15 volle secondo la mole delle forme. 
In seguito verrà rivoltalo ogni 411 ore e verrà 
esaminato spesso all' ingiro — scalzo — per 
vedere se soffre ; e , se si riscontra qualcba 
parte molle, si entrerà col dilo, e , quando sìa 
dato scorgervi dei vermi, vi si introdurrà del 
sale. In inverno sarà tenuto lo stracchino in 
sito asciutto c tiepido; in estate pure in luogo 
asciutto ma fresco. Lo stracchino non maturo 
è insipido e manca di quella ricercala delica- 
tezza , il che però è avverlilo dallo stato di 
rara molli mento e di fusione da simulare una 
specie di pinguedine non da prima avvisala. 
Quello che ha sofferto una specie di muffa 
(tnucor septicus) comunemente detta ertine o 
prezzemolo è da alcuni tenuto in molto conto; 
per cui i fabbricatori promuovono questa malattia 
eoi forare la pasta ancora fresca per mezzo di 
una spatola , onde ottenere i necessari vani. 
HI,* formaggio col tulle fresco congiunto alla 
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panna del latte munto la serti precedente. Si com- 
prendono in questa sorta «lì formaggio gli sirae- 
tkini di due panne, le robbiolc o formaggette e le 
ereicenze. Le più stimale sono le robbiolc della 
Valsassiua, i robbiolini di Casliiio presso Ganzo 
c quelli di Montevccehia nella Provincia di Como; 
La preparazione loro non diversifica gran che 
da quanlo fu delio parlando dello stracchino di 
torgonznla. (ili siran-hiui di Pasturo e le rob* 
biole possono essere mangiate fresche dopo 1.» 
giorni, e più lardi quando abbiano subito una 
mezza salatura. 

IV." Maickexpone. Quesla specie dì formaggio 
fresco sì prepara rullo scaldare in un vaso di 
rame la crema; e, quando il liquido bolli', vi si 
introduce del latte inacidito o dell aceto. Tosto 
avviene il coagulo , ebe si raccoglie e si pone 
entro pannolino per lasciarlo sgocciolare. In 
luogo depli avvertili liquidi ai idi h da pre- 
ferirsi un' oncia dì acqua Inagrita da 20 grani 
di arido tartarico per ogni libbra dì panna, il 
che dà maggior pregio al mascherone. — Tom**. 

II .* URINA. 

520. L'urina, il cui princìpio più copioso è 
1' acqua , contiene , oltre la potassa, la soda e. 
l'ammoniaca, combinati cogli acidi solforico, 
fosforico e muriatico, una sostanza particolare, 
la quale, facilmente passando alla putrefazione, 
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si converte quasi per intiero in carbonato d' am- 
moniaca. 

521. Da questa proprietà di tale sostanza de- 
riva l'odore fortissimo ed acuto che si svolge 
in poco tempo dall'urina; ed ecco perchè que- 
sta non s'impiega, se non passala in putrefa- 
zione , in quelle manipolazioni che hanno per 
iscopo la purificazione della lana cruda o fab- 
bricala in panno e sottoposta alla follatura, onde 
levarle il naturale suo sucidume. 

522. Da questo copioso svolgimento d' am- 
moniaca procede il detrimento a cui va soggetta 
la lana, quando, per troppo tempo, la si lascia 
nell' imporlanlissimo bagno d'urina. 

525. Oltre al vantaggio ora avvertilo dell'u- 
rina, le arti ne ricavano un altro molto impor- 
tante per la produzione del sale ammoniaco 
che da questa più generalmente , che non da 
qualunque altra sostanza animale, si eslrae , 
tuttoché siano pure anche queste sostanze le 
sorgenti da cui si ricava il detto sale. 

524. Egli è bensì vero che si ritrova in na- 
tura la combinazione dell'acido muriatico col- 
1' ammoniaca , particolarmente fra i prodotti 
vulcanici; ma tutlavolta quasi tutto il miniato 
di ammoniaca , fin ora usalo nelle arti , Tu 
sempre estratto artìficialmmlc dalle sostanze 
animali , e fra queste più generalmente dallo 
sterco dei cammelli, che si sublimava assieme 
«olla fuliggine, come per I' addietro pralicavasi 
nell'Egitto. 
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525. In Biiropa il miniato d' ammoniaca si 
ottiene in due modi , secondo che , per lo svi- 
luppo dell' ammoniaca , si adoperino le parti 
solide animali, o I' urina. 

526. Le operazioni, che concorrono alla fabr 
hricazione del sale ammoniaco in grande, sono: 

1. ° La putrefazione dell'urina; 

2. * La distillazione ; 

La formazione del solfato d' ammoniaca; 

4. ' La trasformazioni; dì questo sale in ninnalo; 

5. ° La separazione del muriato d'ammoniaca 
dal solfato di soda; 

6. " La sublimazione del sale ammoniaco. 

527. L'urina, portata ad un grado di putrefa- 
zione sufficiente per convertire in carbonato d'am- 
moniaca la sur accennata sostanza particolare 
uri n osa, si dislilla in certo numero di storte di- 
sposte sopra un fornello a galera, cioè di forma 
parallelopipeda allungata, con due serie di storta 
dirette l'ima verso un lato del parallelogramma, 
l'altra verso il lato opposto. Co! mezzo di questa 
distillazione si ottiene 1/4 e tiu anche \ jò di una 
soluzione liquida di carbonato d'ammoniaca di 
cinque a sci gradi all' areometro di Beaumé . 
de! peso specifico dì 1, 01 e che porla nelle fab- 
briche il nome di spirito di ammoniaca. 

528. Lo spirito raffreddato si versa hi tinozze, 
sul fondo delle quali si mette una quantità 
sufficiente di solfato di calce (gesso), perche 
■i effettui la doppia decomposizione, trasfor- 
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man dosi il carbonato in solfato d'ammoniaca , 
ed it solfato in carbonaio di calce insolubile 
nel!' acqua. 

559. Il fluido sovrastante al sedimento , im- 
pregnalo di solfalo d' ammoniaca , si decanta 
in grandi caldajc, cui si aggiunge del sai ma- 
rino, cri il tutlo si porta all' ebullizione. Aiu- 
tate in tal modo le due soluzioni dal calorico, 
nuovamente si decompongono a vicenda , com- 
binandosi l'acido muriatico all'ammoniaca, l'a- 
cido solforico alla soda ; sicché si forma da una 
parie il solfalo di soda o sai di Claubern, e dal- 
l'altra il muriatn d'ammoniaca. Il primo, per la 
minore sua solubilità, si precipita al fondo della 
caldaja in seguilo all' evaporazione dell' acqua 
Operata col mezzo della bollitura. 

530. Con rastrellcttì di legno si va a poco a 
poco levando il sale di Glaubero precipitalo, e 
si fa raffreddare la lisciva contenuta nella cal- 
daja, il die ha luogo col passarla in line di legno. 
Raffreddala la soluzione, si cristallizza il sale 
ammoniaco c, terminala la della crislallizzazione 
si torna a rimettere il fluido nelle caldajc, per 
sottoporlo ad una seconda ebullizione, la quala 
nuovamente somministra del sale di Glaubero, 
e, così alternando colla bollitura e col raffred- 
damento, si separa tulio il sai suddetto ed il sai 
ammoniaco che vi erano contenuti. 

531. I cristalli di sale ammoniaco sono aghi- 
fòrmi ed agglomerati in un modo simile alia 
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piume; essi richiedono 2 \}1 del loro peso di 
acqua fredda, ovvero parli uguali di acqua bol- 
lente per isciogliersi, e portano in commercio, 
sebbene impropriamente, il nome di fiori di saia 
ammoniaco. 

R33. Questi poi vengono ripnrgati col meaio 
della sublimazione, che si opera in crogiuoli di 
terra ricoperti con una cupola pure di argilla 
molto refrattaria e priva di ferro. Si ha la pre- 
cauzione di mettere sul fondo del crogiuolo uno 
strato di arcua per impedire 1' aggluttnazionti 
dei fiori sul fondo (*). 

HI." DEL MIELE, 

555. II miele, prodotto dalle api , si etticna 
dal loro alveare nelle cui cellule si trova rac- 
colto unitamente alla cera che serve di schele- 
tro alle dette cellule. 

554. Per eslrarre il miele alcuni sottopongono 
latta la massa al torchio. Questa pratica però 
molto deteriora la qualità del miele, per la non 
indifferente copia di corpi eterogenei, e partico- 
larmente di animali non isviltippali contenuti 



(*) Per rispetto alla fàlliricaiione dtll' snmontìcs e de' suo! sili 
fransi gli Annali di Chimica del Dollor Poli, Voi. XVII e suc- 
chili: d«Tt soiin con dtitaglio rifrrili i prucessi I le muileplirì sor- 
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geli' alveare , o per altre ragioni ; ed ognuno 
capisce, che quelle sostanze debbono eccitar* 
una fermentazione dannosa al miele che si estrae. 

535. Il metodo da preferirsi è quello di esporre 
la massa, ricavata dall' alveare, all' azione del 
sole, o di qualche stufa modera! a mente riscal- 
data , in una situazione tale da permettere al 
liquido , che si separa , di scolare dalle aper- 
ture delle cellule per portarsi in un vaso de- 
stinato a riceverlo. 

536. il micie, che con tale processo si ottiene, 
è quasi limpido, di un giallo molto pallido e di 
una particolare dolcezza. 

Coli' ebullizione nell' acqua si eslrae , dalla 
cera rimasta nelle casse contenenti l' alveare, 
tutta quella porzione di miele che vi restò 
aderente. Una tal acqua vale a fabbricare del- 
l' aceto. 

•537. 11 miele conseguito col metodo accennato 
torve 

a) In medicina, sulto il nome di miele vergine; 

b) Neil' economia domestica in sostituzione 
allo zucchero ; 

c) Per la fabbricazione del pane pepato ; 

d) Per la fabbricazione deli' idromele. 

538. L' uso del miele in sostituzione dello 
zucchero è molto diminuito per l' introduzione 
di quello di canna dalle indio Occidentali , e 
per uu certo sapore poco piacevole , talmente 
ad esso inerente, che per gran temjio non si è 
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potuto arrivare a togliervelo. SÌ ottiene però un 
siroppo assai dolce , e quasi senza sapore ete- 
rogeneo, facendo bollire i! miele , assieme col 
carbone, nell'acqua, e, dopo che fu filtrato, col 
passarlo intraverso un sacco di flanella, giovan- 
dosi, inquanto sia per abbisognare, del torcili». 

I confetturieri adoperano il siroppo assai di 
frequente per far le conserve ce. 

559. Il pane pepato, usatissimo per tutta la 
Germania, la Polonia e generalmente nel nord 
dell' Europa, si compone di farina di frumento, 
o di segala, con miele ed una porzione di me- 
lassa di zucchero di canna. La pasta, a cui si 
dà delle forme diverse col mezzo di stampi di 
legno, si fa cuocere in un forno da pane. 

5-iO. L'idromele, bevanda mollo saporita • 
di uso estesissimo nelle parli settentrionali del- 
l' Europa, si prepara pure col micie facendolo 
bollire assieme con quattro o cinque volle il suo 
volume di acqua , levandone diligentemente la 
schiuma fin a tanto che il lutto riesca limpido. 
La massa si mette a fermentare in una botte 
non del tutto ripiena , e si eccita la fcrnicii Ia- 
sione con lievito di birra, o con altro fermento. 
Un sacchetto di tela, contenente degli aromi e ebe 
ii sospende nella botte , contribuisce molto al 
buon sapore dell' idromele, che si travasa in al- 
tre botti ben otturate, quando la fermentazione è 
terminala. La qualità di questa bevanda cresce 
in boi;li colla vecchi a ja. 
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Aggiunta. — Il miele più stimalo, che si ba in 
Lombardia, è quello di Bormio, paese al nord-est 
dulia Valtellina. Questo miele, quando sia dili- 
gentemente preparato , si accenna di un color 
giallo biancastro, solido e grandioso. Ha sapore 
assai aromatico, il che è dovuto alla natura 
delle piante dai cui fiori traggono le api il loro 
nutrimento, ed entra in commercio ìh rasi cilin- 
drici di legno. — Le api, che si allevano in vici- 
nanza a luoghi in cui rigogliosamente vegetano 
il josciamo, 1' aconito ed altre piante venefiche, 
danno un miele velenoso. — Il miele viene de- 
colorato col carbone animale. — Il miele det 
commercio , di recente raccolto , contiene dello, 
zucchero di canna esclusivamente- nella parte 
liquida e che scomparo col tempo per la fer- 
mentazione alcoolica che si manifesta, per la 
ohe si produce dello spirito di vino. — Tonini. 

IV.° DELLA CIBA. 

541. Porta U nome di cera la sostanza co- 
stituente le cellette dell' alveare delle api. Essa 
serve alla fabbricazione delle candele, a model- 
lare piccole figurine, ed anche delle ligure grandi, 
tanto dì getto , quanto modellate, per far delle, 
maschere e ti sapone di cera, il quale con di- 
Tersi colori giova a materiale per un genere; 
particolare di pittura. 

542.. Prima di tutto si richiede però ch'essa 
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sin purgata , e porfata ad un alto grado di 
bianchezza. 

Cominciasi adunque la depurazione col farla 
ripetutamente fondere e passare per uno stac- 
elo, ovvero collo sforzarla in islalo liquido ad at- 
traversare per un sacro di Ida , col mezzo del 
torchio. Raffreddala poi e messa in panni, si 
porta in commercio sotto il nome dì cera gialla, 
di cui la migliore, di color rosso dì mattoni, è 
quella dell' Ukrania. 

La fusione nell' acqua bollente ajuta la sua 
depurazione , obbligando le parti eterogenee a 
precipitarsi al fondo della caldaja. 

545. L'imbiancamento si opera per mezzo del- 
l' azione del sola e dell' acqua e lo si sollecita 
eoH' annidilo di superficie della materia.. 

544. A tal uopo si squaglia la cera in un 
bagno d' ar.qua bollente, onde prevenire il color 
bruno che essa potrebbe contrarre al contatto 
del fuoco. Indi con un cucchiajo di metallo, o 
semplicemente col mezzo di un canaletto o spi- 
nello, si fa passare in uua cassetta di latta, il 
cui fondo inclinato si trova nella parte pi li 
bassa forato da numerose aperture di sottilis- 
simo diametro. 

045. Trapassando per siffatte aperture, la cera 
cola sopra un cilindro di legno disposto in una 
vasca ripiena di acqua, e mantenuto in continuo 
moto mediante un manubri*. L'asse del cilindro, 
fissato sugli orli della vasca a livello dell' acqua* 
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lo sopporta in modo, ch'egli pesca per metà con- 
tinuameli le nel dello liquido, onde le goecie di 
cera, nel cadere sul cilindro bagnalo, non so- 
lamente sì allargano in istrisee, ma ben anche 
non si attaccano al legno; per cui, per la conti» 
nuità del moto rotatorio, quelle strisce si allun- 
gano e sì trasformano in iscaglie non dissimili 
a quelle che fanno i falegnami nel pulire i 
legni colia pialla. 

546. La cera, in tal modo estesa a grandis- 
sima superficie, viene esposta al sole sopra tavole 
riparale dal vento con una copertura evenutalo 
di tela. Di tempo in tempo si rivolta e sì ba- 
gna, e cosi nel corso di due settimane o di 
tre, secondo la stagione più o meno favorevole, 
la sua superficie esterna sì trova bastante- 
mente imbiancala ; ma siccome V azione della 
luce non arriva a penetrare nell'interno, così 
non resta altro che ripetere I' operazione della 
fusione e dell' imbiancamento, tino a tanto che 
la cera sia perfettamente imbiancata nell'interno, 
locebè d'ordinario richiede nn tempo di sei a 
■ette settimane. 

547. Il tempo che si perde in quest' opera- 
razione ha fatto nascere il desiderio di sosti- 
tuirvi dei mezzi più spediti; per cui si è pro- 
curalo di approfittare, a tal effetto, dell' aziona 
del cloro, dei cloruri, fra i quali si raccomanda 
quello di calce (cloruro di calce), il quale si ot- 
tiene facendo passare il cloruro attraverso il latte 
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di calce, e di cui si daranno ulteriori notizia, 
nel trattare dulìa preparazione dogli acidi usati 
nelle arti ('). 

L'operazione si eseguisce nel modo seguente. 
La cera greggia si fondo a bagno-maria eui 
si aggiunge una soluzione di cloruro di ealce 
limpida , ma esente d'ogni eccesso di acido. 
Il tolto si dimena e , nello spazio di dieci mi- 
nuti, la cera si trova imbiancata. Un eccesso di 
acido rendi; la cera granulosa (**). 

Aggiunta I.' — Solly imbianca la cera a ca- 
lore dolce entro vaso di pietra e vi aggiungo 
una piccola (piantila d'acido solforico allungato 
con duo 'volte il suo peso di acqua; indi vi me- 
scola a piccolo porzioni del nitrato di soda. Il 
tutto viene tenuto in movimento non senza cu- 
rare di mantenerlo cosi an temente a moderala 
temperie, e protrae l'operazione Imo a clic non 
sia del tutto eliminato 1' acido nitrico e che la 
cera sia divenula incolore. Consolidala la cera, 
Tiene rifusa con acqua pura per sceverarla del- 
l'acido e del sale di soda. 

Aggiunta II.' — La cera vergine viene adul- 
terata co! sego o colla resina di prima fusione. 
I mercanti sogliono dal gusto e dall' odorato isve- 
larne con facilità la frode. È pure sofisticata dal- 

O Qualunque il cimo non sia in oggi Irmilo ili lUlura ludi, 
Mlarà sopiremo anco per esso il lattalo dell' Aulore. 

(**> L'es pcriim:t [«riì ha aJJimotfralo «rat non b:ac rispondano, 
all' imbi-incarocnto della cera, il cloro ti i suoi preparali. — Tonini. 

Teenologia, voi. I. 15 
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l'acido stearico, ma l'acqua di calce, in cui viens 
affogata la ceni adulterala e disposta a bande!* 
lette, vale a scoprirne l'adulterazione quando 
sia il lulto portato a pronta bollitura; perché, 
in questo caso, l'acqua si fa lattiginosa con de- 
posito di materia bianca — slearalo di calce. — 
Le sostituzioni delle fecole vegetabili sono sco- 
perte col disciogliere a caldo la cera sospetta 
nell'olio essenziale di trementina; sicché 1» fa- 
ccio vengono precipitale. — Tonini'. 

Fabbricazione delle candele di cera. 

543. La fabbricazione delle candele di cera 
differisce da quella delle candele di sevo , uni- 
tamente per l' operazione d' intonacare i luci- 
gnoli, onde tralasciamo di parlare della fusione 
e della formazione de' lucignoli. 

549. L' intouacatura non si opera nè in istampi, 
sé coli' immersione, ma bensì colando la massa 
l'usa con una mestola sopra una quantità di lu- 
cignoli liberamente sospesi Dell' aria. Una sbarra, 
orizzontalmente sostenuta da una catena, quasi 
a foggia di bilancia, porta in ognuna delle sue 
estremità un cerchio di ferro, guarnito di ven- 
tiquattro a quaranta uncini. A questi uncinetti 
si attaccano altrettanti lucignoli preparali e 
leggermente tuffati nella cera fusa; indi l'ope- 
rajo, facendo girare colla sinistra il cerchio che 
sostiene i lucignoli al di sopra della caldaja ri- 
piena di cera squagliata e munita di vasto lembo, 
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eolla mano dèstra, memi una mestola ripiena di 
cera fusa, la versa d'alio in basso sul lucignolo,, 
i! quale in tal mudo su ne ricopre e si tras- 
forma in candela. Egli prosiegue ad intonacare 
rosi gli altri lucignoli, e ripete la sua funzione 
(in tanto che tutti si trovino carichi della rj- 
ehiesta quanlilà di cera. 

■550. Siccome con questo procedimento le can- 
dele si troverebbero più grosse da una parte ehe 
dall'altra, cosi torna necessario, di capovolgerle,, 
per ripetere la colatura dalla parte opposta. 

551. Portate alla dovuta grossezza con reite- 
rate colature, le candele vanno ricoperte ili drappi 
s ti ffi eie n tornente riscaldati per non esporle repen- 
tinamente al raffreddarne n Io ; e poscia si ila loro 
il lucido rotolandole con un' assicella sopra una 
tavola di marmo bagnata d'acqua.. 

55?.. Si termina col tagliarle a lunghezza 
uguale e coli' esporle nuovamente all'azione del 
sole , per levare il sucidume che ebbe a con- 
trarre nella fabbricazione. 

553. Le torcie , o i doppieri per le chiese , 
molle volte si compongono di quattro camicie 
lunghe e sottili , attaccate 1' una all' altra nel 
primo momento, cioè quando sono ancora ealde. 

554. I ceri od i cerini si fabbricano con 
metodo assai differente, e quasi simile a quello 
usato per la fabbricazione del filo di metalb; essi 
passano per la tralila. Questa trafila è di bronzo- 
e si trova verticalmente disposta sopra una pie- 
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cola caldaja pialla ripiena di cera con piccola 
porzione di trementina, e sotto alla quale sì met- 
tono delle bragie pr-r mantenerla in fusione. 

555. Il lucignolo, ravvolto sopra un cilindro 
«he si ritrova in poca distanza dalla della cal- 
daia , è obbligalo a passare cnlro la cera fusa 
mediante un apposito apparecchio e ad attra- 
versare per la trafila. All'uscire della cera e col- 
l' aggirarsi di un manubrio, si ravvolge sopra 
un altro cilindro opposto al primo. 

Si vede die, al passare per la cera, il luci- 
gnolo se ne va caricando, mentre la trafila gli 
dà la forma c la demandata grossezza. L'ope- 
razione si ripete fin lanto che il cerino abbia 
acquistato il diametro cercalo , e finalmente si 
fa scorrere attraverso dì una spugna bagnata 
per raffreddarlo c lustrarlo. 

Quando i fori della trafila sono falli a stella, 
ne risulta un cerino longitudinalmente striato. 

556. Le torcie deltc a vento sono falle di 
pece, coi lucignoli dì canapa , o di legno rico- 
perto di canapa. Esse pure passano per la tra- 
fila , e finalmente si ricoprono all'esterno con 
cera, e talvolta semplicemente con una pasta 
di acqua) farina e calce. 

Aggiunta. — Le candele dì cera si possono 
pure conseguire collo stampo versando la cera 
fusa entro forme di vetro o di metallo, non al- 
trimenti di quanto si disse discorrendo della 
fabbricazione delle candele di sego e di stearina. 
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Quando poi si mescolano a parli eguali la 
cera e lo spannaceli e sia in istato di fusione 
il miscuglio versato enlro gli stampi, si otten- 
gono candele bianche e trasparenti , le quali 
possono venire colorate coli' introdurvi materie 
coloranti senza che perciò sia loro tolta la dia- 
laneità. — Tonini. 

Delle applicazioni della Cera ad altri usi. 

557. Lo scopo della presente opera non per- 
mettendo di troppo estenderci sopra le altre 
applicazioni tecniche della cera, soltanto di volo 
le indicheremo. 

5511. Il modellatore, che si occupa della pro- 
duzione delle figure, non è mi manifattore, ma 
un artista : e siccome pei suoi lavori egli non 
adopera che gli ordigni, de' quali 1' uso nun è 
sotloposto ad altra legge che a quella del genio, 
cosi tutto quello che si può dire su questo 
punto si riduce ad osservare : che quando si 
tratta di lavorare colia fusione , egli d' ordi- 
nario ne forma il modello sopra ima ardesia ; 
e da quel modello trae lo stampo, colandovi 
sopra dello stucco impastalo coli' acqua. 

553. La cera fusa con un' alcali si trasforma 
in una specie di sapone solubile nell'acqua, e 
quindi atto ad unirsi coi diversi colori; onde in 
tale stalo si ottiene un materiale per la pittura 
e per la fabbricazione di una specie di tela in- 
cerata, il cui uso si è quasi perduto. 
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560. Comliinata colla trementina, la cera divieti 
molle iti ragione della quantità di quest'ultimo 
materiale, ed in tale stato serve a diversi usi 
fra i quali quello di ricoprire le piaghe, che i 
giardinieri fanno alle piante quando ne tagliano i 
grossi rami. 

561. Una composizione di cera finora poco 
conosciuta, la quale però, a quel che si sa, com- 
prende comunemente dei materiali di natura sa- 
lina, come sarebbero ii verderame, il borace, ec, 
serve ad accrescere lo splendore delle indorature. 

562. Le perle artitìziali internamente si ri- 
vestono di cera , assieme ad una composizione 
fatta colle squame del Ciprino alburno [Ciprimu 
A&urma). 

563. Colla cera si fanno pure le maschere, 
le quali si preparano ricoprendo di cera la tela 
fina di lino o di cotone, che viene modellala sopra 
una forma di gesso o di legno, e poi si dipingono. 

Aggiunta. — La cera, olire gli usi, cui può ser- 
vire e già avvertili dall'Autore, vale alla pre- 
parazione di molti e delicatissimi modelli , ma 
in tal caso è mestieri aggiungervi certa quan- 
tità di trementina. Entra a far parte di varie 
vernici — encaustici — per incerare appartamenti. 
Il migliore encaustico si compone di 1. parte di 
potassa scie! la disciolta in 20, o 50 p. di acqua 
cui si aggiungono a caldo 8 p. di céra bianca. 
Questa specie di vernice si stende sul muro con 
J ennelto e, quando è asciutta, si estrae il lucido 
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col mezzo di spazzole a setole pieghevéli. AUuni 
avvisano che l'aggiunta del nitro valga a dargli 
maggiore pregio. L' encaustico riceve quei colori 
che si desiderano. 

Si prepara una buona vernice per lucidar* 
le scarpe e gli stivali facendo bollire, per 10 
minuti a lento fuoco, un miscuglio di 2 libbra 
di birra , 2 once di nero d' avorio finamente 
polverizzato, 1. oncia dì zucchero candito e di 
gomma arabica e 4. once di cera vergine. Fred- 
dala si stende con pennello sulla pelle e si sire* 
piccia con spazzola. 

E la cera adoperala anche in profumeria, ed i 
residui della sua purificazione vengono utilizzati 
per incatramare le corde dei bastimenti. — Tonini. 

V.° Della Seta. 

564. Le operazioni, che costituiscono la fab- 
bricazione delle seterie, si riducono in essenza 
alle seguenti; 

t° AH' innaspalura della seta greggia; 

2. * Alla depurazione e imbiancamento della seta ; 

3. " Ali» ritorcitura ; 

4. * Alla tessitura ; 
6.* Alla tintura. 

Innaspalura della Seta greggia* 

565. La seta, che compone il bozzolo del baee 
da seta, s'accenna propriamente di tre specie ben 
distiate fra loro, 
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Il bozzolo si ritrova iil di fuori tallo co- 
perto di un involucro non dissimile della bamba- 
gia greggia, c questa porzione di seta, chi; non 
serve se non (piando è stata scardassata, porla 
il nome di bai», o bavella. 

Sotto alla bava vi ha quella parte del boz- 
zolo, la quale, formata dall'animale in un solo 
Ilio continuo, somministra la vera seta lilahile. 

Sotto al secondo strato è una terza sorta di 
tessuto molto fisso , e die non sì distacca cha 
col mezzo della scardassa ajutala da una pro- 
lungata ebollizione. 

1)66. È dal secondo strato che si procura la 
seta, sviluppando il filo che lo compone, colf a- 
vere cura dì sciogliere quella specie di gomma 
colla quale il bozzolo è stato incollato dall'a- 
nimale. 

567. Cominciasi adunque col far morire gli 
animali prima che questi, col traforare i boz- 
zoli, non abbiano rotta la continuità del lilo che 
li costituisce. Questa operazione si pratica- in 
diversi modi. Alcuni li mettono nel forno mo- 
deratamente riscaldalo ; altri li depongono a 
strati , introducendo fra essi dei fogli di carta 
imbevuta di acqua ragia (olio dì trementina) ; ma 
sembra però che il metodo di farli morire coi 
vapori dell' acqua bollente sia fra tulli il più 
vantaggioso, stante che con questo mezzo viene 
grandemente rammollito quel glutine che lega 
il filo, invece che questo si fa più duro ed in- 
vincibile col calore asciutto del forno, o del sole. 
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568. Dopo eslinli sii animaletti , ehe sono 
contenuti ne bozzoli, sì mettono in ealdaje di 
rame murate in un Cor ne! In; c siccome l'acqua, 
di cui sono ripiene, bollendo, discolìe il Online 
mentovato, così riesce facile alla maestra di 



nello, disposto sopra la caWaja. Comecché In 
sottigliezza del filo naturale della seta non per- 
mette di Fare tale operazione sopra un solo, così 
se ne uniscono quattro o cinque ed anche più, 
per fermarne uno artificiale clic dicevi seta 
pregia. Con una sonile scopa di paglia la mae- 
stra raccoglie i fili slaccati e galleggianti nel- 
l'acqua , e, ravvolgendoli sulla mano fin a dia 



filo nello. Trovali e raccolti questi lìti, essa 
lì fissa ad una delle alette del naspo, facendoli 
prima passare per un occhiello stabilito tra la 
raldaja ed il naspo ; indi, girando rapidamente 
il molinello, li inaspa e forma ima matassa 
0 cerio, coli' attenzione però di mantenere sem- 
pre un egual numero di lili atlaccalì assieme per 



di colore a- seconda di quello de' bozzoli da' 
quali essa è slata conseguila. 

La bianca viene più stimala della gialla , e, 
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per lai ragione, si deve aver la diligenza ili as* 
sortire i bozzoli prima di filarli. 

570; Sì dà il nome di cascami a tutli quei 
rimasugli del bozzolo clic residuano nella cal- 
daia , e clie si compongono della bava e delle 
pellicore interne dei bozzoli. I cascami vengono 
pure macerati e ridotti a stami colla scardassa 
e di poi si filano. 

571. Chiamasi gallcUame la qualità di seta 
che colla pettinatura si ottiene tanlo dalla bava, 
quanto dalle gallette degl' insetti , a' quali si è 
taccialo il tempo di traforare il bozzolo per 
averne la semente, e dai doppioui. 

§72. Qjeslc varie sorte dì seta, sebbene mero» 
buone di quella ottenuta col mezzo della filatura, 
servono pure a molti usi, principalmente per 
la tessitura di alcune specie di fettucce. 

573. Le matasse di seta greggia , levate dal 
naspo su cui si sono lasciale quanto occorre 
per darle il tempo di asciugarsi , sono compo- 
ste di una sela dura e ruvida, a segno da pre- 
sentare molli ostacoli alle ulteriori preparazioni 
a cui debboosi sottoporre. 

Una tale ruvidezza proviene da un glutine 
animale che penetra la seta, ed il quale non si 
può togliere che col mezzo di una seconda bol- 
litura nell acqua, nella quale siasi disciolto del 
sapone. Questa operazione è quella con cui s'im- 
bianca la seta. 

574. La proporzione del sapona aggiunto de- 
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termina il grado di bianchezza della seta, il quale 
deve variare secondo l'uso cui verrà la seta 
stessa destinala; dappoiché, quando sia per es- 
sere sottoposta a tintura, non occorre di grande 
imbi anca meo lo. 1 saggi fatti colla soda invece 
del sapone, non hanno corrisposto all'aspetta- 
tiva, perchè la seta non riesce ne mollo bianca, 
nè mollo dolce. 

575. Alle volle la scia bollita col sapone si 
espone ai vapori dello zolfo per maggiormente 
accrescerne la bianchezza, ed allre viene sotto- 
messa con buon successo all' azione dell' acido 
muri a lieo ossigenato ( cloro ). 

576. La torcitura della seta si opera ai giorni 
nostri sopra mulini mollo composti che portano, 
forse impropriamente, il nome di filatoi. In essi 
la seta greggia viene o semplicemente ritorta 
filo per Alo e prende il nome di pelo , ovvero 
in uu numero di due e più lili, ed allora assume 
quello di trama. 

Quando due fili contorli in un verso vanno 
duplicali una o più volle , e ritorti in senso 
opposto", il filo acquista il nome di organzino o 
di orsojo, il quale, per la sua robustezza, viene 
particolarmente adoperato per la catena nella 
tessitura delle stoffe. 

577. I limiti di questo Manuale non permet- 
tono di esattamente descrivere la struttura di 
quei vasti filatoi , ove movendosi delle cen- 
linaja e (come sì vide in Maitschen nella Sa* 
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snnia ) delle migliaja ili rocchetti , riducono io 
nrga;izino ed in traina nell' islesso momento 
nna grandissima quantità di seta, e coli' impiego 
di poche persone. 

578. Un tclajo alto da sei a olto piedi, 
composto di forti stanghe , è diviso in tre 
aone o varchi ed ognuna di queste in parecchie 
sezioni, in ogni sezione dulia parte inferiore 
stanno disposti i rocchetti carichi di seta rad- 
doppiata, impiantati sopra altrettanti fusi, i quali 
mimili delle loro rotelle, s'aggirano sul vetro, 
per (scansare qualunque attrito. 

570. Un timone oriz/.ontale , diretto da forza 
motrice , dà azione ad un' asta verticale che 
nel centro della macchina si aggira sopra il 
suo asse, ed una larga coreggia lo comunica ai 
rocchetti. 

580. 1 naspi situati immediatamente sopra i 
rocchetti, sono armati di croci, le cui braccia, 
successivamente depresse da certe bacchette obli- 
quamente disposte , si ravvolgono attorno al 
proprio asse , raccogliendo in matasse i fili di 
un certo numero di rocchetti. 

581. Il meccanismo dei varghi superiori poeo 
differisce da quello del vargo inferiore, onde, 
quando un uomo posto al timone gira il perno del 
«entro, muovonsi tutti i rocchetti e tutti i naspi; 
mentre alcune persone, collocale al di fuori della 
macchina, stanno attente ai fili che si rompono, 
la tal caso, fermando il naspo corrispondente , 
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esse hanno 1' agio di rimettere il filo, senza dm 
per questo venga iulerrotlo il lavoro degli alili 
rocchelli. 

Aggiunta /.' — La seta è quel filo sottilissimo 
« solido die ci viene dal baco da seta o bigatto 
( l'halena mori ). È dal bozzolo — galletta — , 
che si fabbrica ijuesl' insello ed eulro cui in 
letargo si sta per quindici giorni , clic si trac 
questo prezioso Ilio con cui si ottengono le più 
stupende stoffe. L'allevamento del baco forma 
la più cara e diligentata occupazione dei villici 
e, certo, vi si ridiede di multa intelligenza ed 
attenzione. 

11 baco da sola, allo sialo di bruco, si nutra 
iella foglia del gelso, quantunque ulteriori os- 
servazioni abbiano fallo conoscere che anche le 
foglie della Machira auranliaca possono servirgli 
d'alimentò, per lo die a tale pianta tu pure 
dato il nome di gelso degli Osagi. 

In Calabria ed Sicilia si !rae parlilo di al- 
cuni fili die provengono da un animale con- 
chiglifero — Pimia marina — per formare dei 
tessuti serici di qualche pregio. 

Sarebbesi di recente inlrodotto anche presso 
di noi una nuova specie di Baco da sela, che, 
durante Io stalo dì bruco, sì alimenta delle fo- 
glie del Micino comune (Ritinta comtminis). Quc- 
sto lepidoptero è dal Fabiieius detto Bomì/ix 
tynthitt e fornisce, per quanto dieesi, una seta 
a filo alquanto più grosso di quello che è 
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dammi ni strato dal baco comune, ma ie stoffe,», 
con quella seta conseguite, sì vogliono di una 
durata quasi incredibile. Inoltre l'animale de- 
solerebbe con assai più di sollecitudine tutte 
le sue fasi; per cui durante l'anno sarebbe dato 
averne quanto mono tre generazioni e quindi tre - 
prododi. 1 dotti ed i bacologi si danno a solerli 
studi per venire al concetto di pratica utilità 
che dall' allevamento di questo nuovo baco può 
derivare. 

Le ultime osservazioni del prof. Rafnau De- 
lille e quelle più concludenti di recente fatte 
dal bravo e laboriosissimo nostro CavezKali di 
Lodi, ci conducono all'opinione che la seta 
si trovi già preparata nel gelso e che il baco 
solo la tragga da questo , per fornircela a suo 
tsmpo. La seta , dal Cavezzali tratta dalla cor- 
teccia del gelso , non è in lunghe Dia , ma si 
presenta sotto forma cotonosa. La seta , finché 
è nelle filiere del baco, è liquida, ma al con- 
tatto dell'aria immantinente si solidifica. Esten- 
dendo il Cavezzali anche le sue osservazioni 
sopra le foglie e il gambo del ricino e delta Ma- 
clura sarà forse possìbili: eh' i"A\ tragga anditi 
da questi vegetabili un tessuto setaceo , ed al- 
lora, avrà egli, certo, raggiunto tale estremo 
da sodisfare anche ai desideri dei fisiologi. 

Aggiunta IL' — La trattura della seta si 
opera a caldo — a Fuoco nudo, a vapore ■ — a 
freddo, a secco c a bassa temperatura. Una dir- 
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sputa economi co-scienti fica si elevò se convenga 
piuttosto l'uno ohe l'altro metodo; ma i fatti 
parlano in favore della trattura a vapore, e la 
estensione di questa pratica è certa prova della 
sua utilità. 

Aggiunta IH.' — La seta con facilità as»orb« 
c ritiene gran copia di acqua, il che riesce di 
danno alle vedute commerciali ed industriali ; 
per cui si avvisò porvi riparo , ed essendosi 
ciè conseguilo, forni argomenlo di una disposi- 
zione legislativa , la quale tuttodì trovasi in 
vigore. 

11 metodo di essiccamento o di stagionatura 
della seta ( Condì tionnemcnl des soics), avvertito 
sul principio dei presente secolo, comechè assai 
difettivo, venne abbandonato, onde far luogo al 
processo idealo dall'Ingegnere Leone Talabol, 
il quale tende a procurare alla seta un'assoluta 
deaquilicazione. 

Il procedimento di stagionatura alla Talabol 
miri a guarentire l'interesse commerciale e 
rimuovere ogni dubiezza di frode. Infatti , ve- 
nendo esposta la scia ad una temperie di 108.* 
centigradi (1)0° Réaumur) e tolta questa da 
ogni versatilità atmosferica e da ogni casuale 
o maligna aggiunta d'umidità; e tutte le sete 
acquistano un peso commerciale uniforme , ri- 
sultante dal peso assoluto della stessa a cui 
viene aggiunto dalla legge l' undici per 100. 

1! disseccamento si opera, secondo il sistema. 
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di Talubul , cui mezzo ili una correlile di va- 
pore acqueo che va a riscaldare l'ambito ili 
mia campana a cilindro di rame e rovesciata 
a doppia parole e che è compresa in altra 
campana del pari cilindrica. La parte superiori: 
della campana esterna è circolare leggermente 
convessa del diametro di 52 centimetri ed Ita 
un" apertura di Al centimetri, la quale trovasi 
.mimila di coperchio, sicché è dato chiuderla 
all' decorrenza. Il coperchio poi va provveduto 
di ima scanalatura che dalla periferia si spinge 
(ino al centro ed entro' la quale scorre una la- 
minella mollile ehi; permeile all' aria di circo- 
lare fra le due easse di cui si compone i' ap- 
parecchio e di uscirne. La campana interna è ri- 
scaldala dal vapore, che scorre fra le due pareli, 
le quali trovanti distanti l'ima dall'altra di due 
centimetri e riunite superiormente da una rotella 
iu ferro. Il vapore, che si svolge dalla caldaja, 
»icne recalo fra le due pareli della cassa in- 
terna da due tubi di rame, e il vano delle due 
pareti non ha altra comunicazione eccetto che 
coi detti tubi adduttori del vapore. La campana 
o cassa rovesciata è tenuta in sito da tre spran- 
ghe di ferro. Quando il vapore riscalda la cam. 
pana e die questa si trovi ricoperta dall' allra, 
la temperie si eleva a tìli" 2/5 ftéaumur ed è 
allora che si introduce lascia in matasse, le quali 
si sospendono ad un cerchio metallico munito 
di appositi uncinelli eh» si affida al coperchio. 
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Le matasse vengono, per mezzo di filo, riuniti; 
Terso la parie inferiore onde evitare che lec- 
chino le pareli interne della campana rovesciata. 
1! cerchio è provveduto di una spranghete che 
si prolunga all' esterno per attaccarsi mercè 
anello all' uncinello di altra più breve ciie di- 
scende dal braccio d'una bilancia, la quale 
serve a pesare la seta che si riliene abhaslattza 
diseccala senza che occorra di estrarla dall'ap- 
parecchio. Vi ha un tubo ad angolo retto mu- 
nito di chiave che permeile all'aria della stanza 
di comunicare con quella ciie trovasi Fra k 
due campane quando l'apparecchio è messo in 
azione; per lo ehe ha luogo una corrente d' a- 
ria fredda che entra per quel tubo onde, uscire 
ealda dall'apertura circolare del coperchio della 
campana esterna. 

Premessa questa succinta idea data dell' ap- 
parecchio Talabot, diremo: che la seta tiensi 
avere raggiunta la voluta stagionatura quando 
ha cessalo di svolgere umidità, il che si cono- 
■ee dallo stato stazionario in cui la bilancia 
rimane pel tratto di niezz' ora. Allora si cessa 
d'ogni ulteriore procedimento ed il peso som- 
ministralo è il vero assoluto. 

La durata di questo operamento non è fissa, 
masi contìnua fino a che la seta lascia svolgere 
«aridità. Numerose esperienze addimostrarono: 
che la seta compiutamente essieala non perde 
altrimenti in peso per un prolungato soggiorno 
Teenologia, voi. I. 10 
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iteli' apparecchio; come puro Tu messo fuori 
d" ogni dubbiezza : che la seta non si altera uè 
fisicamente né chimicamente per un tale pro- 
cedi mento. 

Sullo stesso sistema poggia il recentissima, 
metodo di asciugamento della seta che prima- 
mente venne proposto da Perso?, e che fu messo 
in pratica con notevoli miglioramenti da llogeat 
nel giugno dello scorso anno 1ÉS53. Questo pro- 
fesso non diversifica da quello del Talàbot se 
non perche al vapora viene sostituita l'aria ri- 
scaldata, per cui Io stesso fu chiamato Sistema 
Talabot- Perso z-Kogeat, ed ha, sopra il metodo di 
Talabot, il vantaggio di grandemente utilizzare 
del tempo, perche in meno di un'ora si conse- 
gue il peso assoluto d'ogni sorla di seta, e di 
risparmiare assai di combustibile. La ditta del 
Sig. 'Nicola Osio e t di Milano, alla cui gentilezza 
dobbiamo le suespresse milizie, rilevò per tutta 
la Monarchia Austriaca il privilegio di esercìtara 
quest' ultimo processo , il quale trovasi già da 
alcuni mesi in pratiea in Milano e ree e ole me nte 
poi venne pure esteso usila provincia di Como. 

Aggiunta IV.' — I meccanismi, che servono alla 
filatura, alta torcitura, alla bitta tur a della seta» 
sono in oggi alimentati quasi universalmente 
da potenza idraulica ; mentre sono pochi gli 
incannatoi, i torciloi che vengono mossi dalla 
forza degli animali c puossi, almeno presso di 
noi, rilenere del tutto sbandita quella mala pra~ 
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liea di valersi dell' uomo esclusivamente quala 
strumento materiali?. 

Molti studi e perizi un amenti sonnsi introdotti 
nella costruzione e distribuzione dei vari fab- 
brìcati ed ordigni onde conseguire ogni mag- 
giore e migliore prodotto; ma l'indole di que- 
sto Manuale ci impone la maggiore brevità che, 
certo, mostrasi incompatibile eolla gravezza del- 
l' argomento , il quale per bene infonderlo ri- 
chiederebbe d'essere corredato delle occorrenti 
tavole. Clii ama acquistare in proposito le ne- 
cessarie notizie potrà consultare i singoli trat- 
tati e specialmente i bei lavori del Dottore Fran- 
cesco Gera. — Saggio sulla trattura della seta e 
V Opuscolo del Berizzi. — Cenni sui perfeziona- 
menti della trattura della seta. 
. Avvertiremo: come non torni indifferente va- 
lersi d'ogni sorta di acque per la trattura della 
seta , ma doversene invece curare la scelta , 
perebè più agevole e più fruttuoso riesca l'ope- 
ralo. — Tonini, 

Bella tessitura. 

582. Dopo quello che abbiamo detto sopra 
la tessitura , trattando della fabbricazione dei 
panntlani , ci sembra inutile di ripetere la de- 
scrizione del tclajo , perchè poco diverso da 
quello per la fabbricazione de' panni, dall'usato 
per le seterìe. Egli è troppo naturale che la solli- 



Digitized by Google 



544 TECNOLOGIA ZOOLOGICA, 

gliczza del filo di seta richiede alcune cautela 
nella costruzione di questi telai , ma restano 
comuni ari ambedue l'armatura, i subbi, i licci, 
i pedali, il penine e la navetta. 

585. Osservando la differenza che esiste tra 
i diversi prodotti del telajo da seta , questi ti 
possono ridurre alle elassi seguenti : 
) ." Ai tessuti lisci ; 
2." Agli spinoni ; 

5.° Alle stoffe, o broccati semplici ; 

4. ° Alle stoffe, o broccati screziati ; 

5. ° Ai velluti, o stoffe sgarzate ; 

6. * Ai veli ; 

7. ° Ai tessuti di mezza s^la ; 

8. * Alle feltuccic, o nastri ; 

9. * Ai lavori di nassamantajo ; 

584. I tessuti lisci , come i taffetà lisci , ri- 
gati, quadrigati, i gros-do-lour, ce., non diversi- 
licano che ben poco nella loro fabbricazione da 
quella semplice dei pannilana, se non che i fili 
più grossi , alternandosi coi fili più fini nella 
trama o nella catena, vi producono necessaria- 
mente delle rughe trasversali , o longitudinali 
the cambiano alquanto l' aspetto della stoffa. 

■ ! taffetà di colore cangiante si compongono 
di una catena di colore diverso da quello 
della trama. 

585. I spinoni , come si disse all' articola 
della tessitura in generale, provengono dall'ag- 
giunta di un lìccio, o di due onde della cateua • 



Digitized by Google 



imrtb prima. 245 
non viene mai innalzata la mela dui (ili, ma un 
terzo, ovvero un quarto soltanto. 

58fi\ Fra gli spilloni si hanno ila contare i 
rasi , fatti di seta molto dolce c lucida. I fili , 
clic restano di sotto alla trama, essendo mollo 
più numerosi a fronti! di quelli che s' innalzano, 
gli è chiaro che la catena deve comparire assai 
più della trama nella parte della stoffa che sia 
rivolta all' ingiù. 

587. I rasi rigati vanno preparati nella ca- 
tena, e, secondo la diversità delle righe, richie- 
dono alle volte un numero maggiore di licci. 

5811. I broccati semplici ed i broccati scre- 
ziali si fanno, come venne detto per le tappez- 
zerie all'articolo Lana, e dipendono, per la loro 
fabbricazione, dall'aumento dei licci, delle caten* 
e quindi de' subbi ; ovvero, in loro vece, dall'ag- 
giunta di lunghe casse che contengono i fili 
delle catene da broccato disposti sopra rocchetti; 
e finalmente di quei mezzi che iu allora vennero 
annunciali per sostituirli al grande aumento dei 
licci e delle calcolo. 

589. I velluti di seta, al pari delle felpe, ri- 
chiedono un subbio da fiore colla catena su- 
perficiale, la quale, ravvolgendosi attorno ad una 
sottilissima verga , forma sul tessuto un cor- 
doncino che si apre colla ianùnetta. 

590. I veli si distinguono dagli altri tessuti 
per ia disianza in cui si ritrovano fra iora 
i iili delia catena , come quelli della tiara*.. 
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L'essenziale differenza ne! teiajo, die serve alla 
loro fabbricazione, consiste nel pettine, che sotto 
ognuno dei il lì porta una perla pertugiata, per 
la quale passa altro (iella catena superiore in- 
crocicchialo con un filo della catena inferiore 
in modo che questi ogni volta si riuniscono 
immrdial amen te dietro ad ogni filo di trama. 

501. 11 velo da lutto, crepe, si fa col pelo 
crudo giallo, a cui si dà il colore dopo la tes- 

593. I tessuti misti, che oltre alla seta si 
compongono con altre materie, nijn differiscono 
dagli altri tessuti in quanto al principio della 
loro fabbricazione , se non per la differenza 
della materia iU'.mn ia quale possa richiedere una. 
piccolissima deviazione. Si combinano colla seta 
dei liii lisci, o torti di lana, di bambagia, di 
lino, ed anche d'oro e di argento. 

593. Le fetluccie si potrebbero fare sopra 
gl'istessi telai come le stoffe di sela ma la 
poca larghezza di un tale tessuto ha dato luogo 
all'invenzione di un telajo, su cui, in una volta, 
è dato avere un numero di i% a 24 feltuecie. 

55)4. Ognuna iW\h: fetluccie ha la propria ca- 
tena, ravvolta sopra rocchetti disposti gli uni 
su gli altri , per non imbrogliare i fili. Questi 
tili, per maggiore sicurezza, passano fra gli anelli 
di altrettanti pesi, che gli stirano quasi a terra, 
e poi, rialzandosi , vanno portati da tante gi- 
relle verso la parte d'avanti del telajo, ove ie 
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navette, (Ielle quali pure per ugni fettuccia n'esi- 
ste una, vengono di continuo lanciale attraverso 
alle due naspe della catena. 

595. L'na larga sbarra di ferro serve di scor- 
ritoio alle navette, ed apposite suste le mettono 
in molo; mentre un altro meccanismo, alzando 
costantemente ì piccoli licci , vale nel!' istcsso 
alto a dare dalla cassa le richieste battute sulla 
trama passata colla navetta. 

596. Una terza parte del meccanismo , con 
moto risultante dall'azione di alcuni pesi, con- 
duce le fellueciu formate dapprima verso terra, 
-e poi sopra cilindri destinati a riceverle. 

597. I lavori di passamantajo consistono in 
fettucce, in cordelle, cordoncini, galloni, fioc- 
chi Ce. Alcuni di questi lavori si fanno so- 
pra un tclajo , la cui complicazione per il 
gran numero di calcolo, dì catene e di pettini, 
richiesto per la troppo variata forma degli og- 
getti die sopra quella macchina vengono falli , 
non permeile mia esposizione, la quale per es- 
sere chiara, dovrebbe ecceder di mollo i limili 
che ci siamo prefissi nello scrivere questo Ma- 
nuale. Basla osservare, che, con tutta la sua 
complicazione , egli non è composto che delle 
medesime parli che costituiscono il semplice 
telajo per fare le tele ed i panni, ma il cui 
numero si ripete fino a 56 volte, onde abbiano 
ad agire diversamente le vario parli della ca- 
tena, secondo le occorrenze. 
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50(1. La moltiplicata decomposizione dulia 
ealena è quella die renile necessario quel gran 
numero di calcole , di licci e di pettini ; men- 
tre che da tale aumento ne risulta una coxtra- 



sopra l'altra , e decresciuti |ir.>|n>rzioi]i]ì inclite 
in larghezza, e nella parte infuriare si ritrovano 
tutte lu calcole. 

500. I lavori del calzetlajo potrebbero rife- 
rirsi all'arte del tessitore, se si eseguissero sul 
medesimo lelajo; ma siccome questi) ha niente 
di connine con quella, cosi è un' arte clic fa da sè. 

Fabbricazione dei tessuti a maglia, 

600. Il tessuto a maglia deriva da una serie di 
piegature fatte con un lìlo: piegature che vicen- 
devolmente s'intrecciano. Un modo simile di con- 
tessere procura ad un tale tessuto la caratte- 
ristica proprietà di potersi stirare in tutti i 
versi , e di perfettamente adattarsi alla forma 
dell'oggetto che si vuole ricoprire. 

COI. Un apparecchio d'aghi forma la parte 
essenziale del mestiere del calzettaio; e tutte 
le altre sono subordinate a queir apparecchio. 
Gli agili, elle lo costituiscono, sono disposti oriz- 
zontalmente od in direzione paralella fra di 
loro , a piccola distanza 1" uno dall' altro, ed il 
numero loro deve essere uguale a quello delle 
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maglie eie deve contenere la più lunga fila del 
lavoro. 

602. Essi possono essere fissi ed immobili , 
come si usa nei telai comunemente adoperali , 
ovvero mobili per intiero, od in parte simulta- 
neamente o in particolari momenti , come si 
vede eseguirsi in alcuni telai di più recente « 
perfezionata costruzione. 

605. Una rimarchevole particolarità distingua 
questi agiti da tutti gli altri; la loro parte an- 
teriore termina ad uncino elaslico. 

Quando l'estremità di quest'uncino viene com- 
pressa , essa si abbassa e si nicchia in un in- 
cavo praticato longitudinalmente sullo sliln del- 
l'ago; incavo che sta in corrispondenza alla detta 
estremila. Appunto è su queste configurazione 
dell'ago che si appoggia il principio fondamen- 
tale <ìel mestiere del calzettajo. 

604. Per ben capire questo principio , con- 
viene osservare la serie delie operazioni che si 
succedono negli apparecchi d'aghi, per produrre 
il tessulo a maglie. 

1. ° Un filo si stonile orizzontalmente sopra tutta 
la fila degli agiti. 

2. " Questo filo si ripiega fra gli aghi. 

5.* Il filo , ripiegalo in linea ondeggiante , si 
porla sul davanti e s' introduce sotto i bec- 
chi, ossia uncini degli aghi. 

4." Una fila di lacci, che, prima di stendere il 
filo n.° 1., si sono fatti all'intorno di ogoi 
«go, si porla sul davanti verso gli uncini. 
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5. * Quando quella fila di lacci si trova giurila 
fino ai hocchi, si slriogooo gli uncini, (ter ilare 
ai lacci il modo di passare sopra i bercili , 

. per cascare fra le pieghe del filo da essi 
becchi ritenuto. 

6. * Essendo disposta in tal modo la prima (ila 
di maglie, si riaprono gli uncini degli aghi, 
e le maglie si portano indietro sullo siilo 
dell'ago. 

7. " Un nuovo filo si distende orizzontalmente 
sopra lutti gli aghi, tra lo maglie falle e gli 
uncini. 

8. ' Al (ilo si danno le pieghe ondeggianti, tome 
si fece col precedente. 

9. * Esso si fa passaru sotto gli uncini degli agili. 

10. ° Si stringono di bel nuovo gli uncini, e le 
maglie fatte si portano sopra i becchi per- 
chè, come le precedenti, caschino fra le pie- 
ghe del filo. 

Così si trova eseguito un secondo ordine di ma- 
glie. Le medesime operazioni si ripetono per 
formarne una terza, una quarta e così di segnilo. 

605. L'operajo distende da se il filo oriz- 
zontale , destinato a formare un ordine di ma- 
glie, ma le altre operazioni, cioè il ripiegamento 
del (ilo, quello di portarlo sul davanti sotto gli 
uncini, di dirigere pure sul davanti le maglie 
formate, di farle passare sopra i becchi, per in- 
sinuarle nelle pieghe del filo compreso fra i bec- 
chi suddetti, si eseguiscono col mezzo di piccolo 
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laslre metalliche eguali in numero a quello de- 
gli agili. 

COI!. Le lastre portano il nome di lamincltc, 
c le sinuosità, che si osservano sulla loro parte 
anteriore , sono con particolare industria com- 
binate, nifi oche l'intiero sistema possa produrre 
tutti quei movimenti che vennero esposti e eìie 
si riguardano quale unico mezzo per alzare ed 
abbassare verticalmente gli agili combinati ed al- 
ternati con qualche leggiero impulso orizzontale. 

607. Una sbarra , orizzontalmente disposta , 
detta la pressa , formata a foggia di coltello e 
fornita d'un piccolo movimento alternante, ab- 
bassandosi , comprime gli uncini degli aghi e 
li stringe; mentre che, rialzandosi, loro lascia 
la libertà di riaprirsi per effetto della propria 
elasticità. 

608. I movimenti alternativi delle laminette 
sono prodotti col mezzo di ealcole e dì suste, 
ma quei della pressa sono regolali da una cal- 
cola e da un contrappcso. 

G09. Del resto, per ottenere un moto più re- 
golare e più facile , le laminette non agiscono 
tutte iti una volta e col mezzo del medesimo 
meccanismo. Esse vengono ripartite in due, ed 
auzi in tre apparecchi , o equipaggi distinti, e, 
mentre le une sono fissate ad un asse comune, 
«movi altre le quali stanno attaccate all' estre- 
mità di una piccola leva orizzontale, il cui centro 
di rotazione sta in un asse clic le attraversa tutte. 
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GiO. L'altra estremila di ogni leva è appog- 
giata contro una lamina elastica verticalmente 
disposta , fornita di un piccolo incavo c di un 
denticello ottuso. Lo scopo di questa lamina è 
quello di spingere in avanti la sbarra che porta 
l'asse di tutte le leve. 

GII. Un'altra sbarra preme sull'estremità 
posteriore di queste leve , dette onde. Questa 
«barra, mossa dal pollice dell' operajo, abbassa 
le code delle onde e le comprime; e, in conse- 
guenza di quel moto , si rialzano le laminette 
che stanno attaccate alle onde. 

tìl2. 11 moto in sposo opposto, ossia V ab- 
bassamento delle platine , al line di ripiegare 
il Aio orizzontale fra gli aghi ■ si opera col 
mezzo di un cavalletto , il quale è formato a 
piano inclinato, e, percorrendo rapidamente una 
sbarra (la sbarra a cavalletto), disposta sotto 
le corde delle onde , le obbliga ad innalzarsi 
ribassando lo laminette. Il cavalletto è mossa 
da duo calcolo che a vicenda agiscono sopra 
una grande carrucola la quale trovasi alla parte 
posteriore del telajo. 

613. I limili, che mi sono prefisso in questa 
scritto, non permettono una più dettagliata de- 
scrizione di una macchina composta di un gran- 
dissimo numero di elementi. 

Uoa tale complicazione ha destata la brama 
i\ semplificarla , e dai fatti tentativi ne risul- 
tarono dei miglioramenti e dei perfezionamenti, 
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che la resero alla a produrre ilei lavori molto 
▼aria ti. 

614. Una dozzina di composizioni, fra di loro 
mollo diverso , serve alla fabbricazione della 
maglie semplici, doppie, composte con corti 
lacci o ganzi lunghi ad uso di felpa , e fino a 
certe specie di merletti conosciuti sotto il nome 
di pettini. 

015. La fabbricazione de' merletti è una della 
più belle applicazioni del filalo di seta, ed è in- 
teressantissima, perchè somministra i mezzi di 
sussistenza ad una numerosa popolazione nelle 
sterili montagne della Boemia e della Sassonia, 
le quali non presenterebbero clic uno spavenle- 
»ole deserto, se mancassero dell'industria dell» 
filatura della lana, della bambagia e del lino e 
della fabbricazione dei merletti. 

016. Non occorre per questa fabbricazione al- 
cun maccanismo , ma unicamente è a ripeterei 
assiduità, pazienza ed esattezza. 

Pochi sono i merlotti che si fanno coli' ago; 
la maggior parte si eseguiscono sopra un cu- 
scino alle volte di forma cilindrica , ma più 
spesso emisferico, imbottilo di stoppa ed inchio- 
dato sopra una tavola munita di una cassetta 
destinata a contenere gli ordigni , che si ridu- 
cono ad un numero di piccoli fusi chiamati 
mazzetti , del filo di seta , di lino , o di bam- 
bagia, delle forbici, e degli altri comuni stro- 
nfimi di lavoro da donne. 
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'617. La caria o la pergamena, su cui é' il 
disegno dell'opera da eseguirai, si trova con- 
giunta con spille al cosctnctto; eii altro spille, 
disposte sopra tntii i punti importanti del di- 
segno, servono a regolare i numerosi fili aggo- 
mitolali sulle mazzette, clie la lavoratrice, con 
gelosa attenzione c con mirabile destrezza, nata 
dalla pratica, mischia, incrocicchia ed annoda 
in centomila modi. La descrizione di questo la- 
voro non si può dare, essendoché, per quanto 
semplice sia in apparenza , altrettanto è più 
complicalo e variabile in pratica. 

618. L'Italia somministra gran copia di mer- 
itai di sela, ed il Brabante è rinomatissimo per 
la bellezza de' merletti di filo di lino. Del resto si 
può dire che in quasi tulli i paesi d'Europa si è 
stabilita la fabbricazione di questo genere (*). 

Aggiunta. — Non tulle le specie di seta si 
mostrano adatte alla fabbricazione di qualsiasi 
stoffa, ni tutte si accennano egualmente dis- 
poste a sottostare alle operazioni del man- 
gano , dei lustro e delle varie manipolazioni 
tintorie; per cui vuoisi grandissima pratica nella 
sua scelta e massime nel separare i diversi fili 
a norma della varia loro finezza, perchè è dal- 
l'uniformità delle file che dipende il buon esito 
delle successive operazioni. 

O Mentolo qui nu ipecàle ricordanti tè bare laioratricì di 
pilli e binde che alitano mila bellissima borgata di Cauli , pro- 
Tinca di Como. I loro latori maìeggiino coi migliori merletti che 
O WEMO bU' altro- — Tonini. 
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Le stoffe di seta possono essere riguardate 
sotto tre aspetti, se sono, cioè, lisce, a disegno 
semplice, a disegno complicalo. Le varie denomi- 
nazioni, che ricevono in commercio le stoffe, si 
debbono alla qualità e quantità dei fili di seta 
adoperati, al sito in cui furono fabbricate, ali» 
sperlezza e rinomanza de! tessitore e ad altre 
circostanze simili. 

Tutte le stoffe, appena preparate, Tengono 
lustrate, sicché acquistami assai bell'aspetto; 
ma prima di quest'operazione si fanno scorrere 
fra cilindri metallici e si lisciano.. La lustratura 
si opera con una decozione di semi di lino en- 
tro cu! siasi fatta discìogliere della gomma ara- 
bica, della colla inglese, della gomma adragants 
od altro, secondo la natura della stoffa. L'ope- 
razione si termina col far asciugare la stoffa 
anzidetta. — Tonini. 

Della tintura della seta. 

619. I principi, sui quali si fonda l'arte del 
tintore in seta , non differiscono da quelli già 
accennati per la lana. 

K20. Usasi di tingere la seta in filo , prima 
di tesserla , sebbene i tessati non presentino 
alcuna difficoltà a questo riguardo. Una tabi 
pratica è avvertita dalla circostanza «he i lavori, 
i quali si debbono eseguire sul tessuto tinto por 
apparecchiarlo e particolarmente la compres- 
sione del torchio e della calanda , danno un 
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lustro iluro c poco gradevole a Ironie del mor- 
billo della Beta. 

621. Quanto venne dclto all' articolo Lana, 
Milla differensa de' colori buoni dai falsi e del 
numero delle gradazioni dall'azzurro, del rosso, 
del giallo , del leonino , del nero e dei colori 
misti, vale anche per la seta. 

Egli è pure cosa naturale, che, trattandosi 
di colori chiari, la seta sia più perfettamente 
imbiancata di quanti» possa occorre re pei colori 
oscuri: questa perfezione, eome si è detto, si 
ottiene mercé la maggiore o minore quantità di 
sapone impiegato nella coltura. 

(522. La conseguenza del grado d'imbianca- 
menlo della seta riesce assai importante per 
la produzione di molle gradazioni del medesimo 
eulore , e quindi si prescrive , nelle opere che 
trattano più particolarmente dell'arte del tintore, 
la quantità di sapone da impiegarsi in propor- 
zione della seta. 

625. Resta dunque dì passare in rivista i 
melodi usati per la produzione di ognuno di 
questi colori , e di osservare le differenze ch« 
per lai lavoro si esigono rispettivamente alla 
lana e alla seta. 

Del colore azzurro. 
624. Per il colore azzurro, sono buoni i co- 
lori prodotti dall'indaco; e pei falsi quelli che 
si ottengono col legno di campeggio e eoll'azzurrt 
di Prussia. 
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625. I processi, por rendere l'indaco solubili; 
nell'acqua, si sono espnsli all'articolo dell» 
lana ; basta quindi aggiungere , che alcuni per 
lai effetto usano di far bollire una parte d'in- 
daco in cinquanta parti di lisciva caustica di 
potassa e di mettervi", dopo qualche momento 
dì ebullizione, due parti di orpimento. 

Si ottiene con questo metodo in pochissimo 
tempo la soluzione verde dell'indaco avente la 
pellicola azzurra caratteristica , e può essere 
immediatamente adoperala. 

020. Vi sono taluni che sostituiscono all'or- 
pimento lo zucchero raffinalo, e ciò con pieno 
successo. 

627. Le gradazioni d'intensità di colore «i 
•ttengone dalle ripetute immersioni e dal fondo 
che si dà al colore coli' oricello , o colla eoe-, 
•miglia. 

628. La seta tinta si lava possibilmente nel- 
V acqua , si spreme per mezzo della torcitura 
oolla caviglia e si fa asciugare all' aria. 

629. L'azzurro dì Berlino si applica, tuffando 
la seta in un bagno di solfato o di nitrato di 
ferro, e poscia, quand'è asciutta, coli immergerla 
nella lisciva di sangue. 

650. Col legno di campeggio, bollito neir a- 
•qua, si tinge la seta dopo di averla affogata ia 
una soluzioni! di acetato d' allumina e di sol-, 
tato di rame. 

La tintura si termina con una lisciva di potassa 
Tecnologia, wl. I. 17 
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Del color rosso. 

Boi. Non possono coniarsi per buoni che i 
colori rossi prodotti colla cocciniglia; sono di 
Inferiore qualità ì colori di rosa consegniti col 
tariamo (zaffranone), ed ancora più pas^eggieii 
quelli clic si ottengono col legno del Brasila. 

(152- Per il cremisi, si mette la seta per do- 
dici ore in un Lagne d'acetato di allumina, o 
quindi in un altro bagno bollente costituito di una 
parte di noce di galla per ogni otto parli di seta 
o di lant' acqua, quanto può bastare per rico- 
prirla intieramente. Dopo che la seta è slata 
levala, sì aggiunge al bagno il Vi per cento 
di cocciniglia, il 6 per cento di cremore tartaro 
ed una nuova quantità di acqua distillata, o al- 
meno di iiume , tornando in questo casi) perni- 
ciose le acque dure, per i corpi estranci che con^ 
tengono. Allora si rimette la scia , e la vi sì 
lascia tinche abbia acquisiate il colore desiderato. 

I}33. Il colore riesce rosso di papavero, quando 
al bagno sì aggiunga della lulcola. 

C3-4. 11 color di rosa si produce collo zanni- 
none , a cui con ripetute lezioni si è levata la 
sostanza colorante gialla che sulle prime tìnge 
V infusione, lit tale stalo si tratta col 6 per 
100 di potassa in un bagno d' acqua , e se ne 
estrae tutto il color rosso. Coli' aggiunta del 
sugo di limone, quel color rosso, poco gradevole. 
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acqmsta tutto il brillaute del color di rosai* e 
la seta vi si tiene immorsa Olio a! momento: 
in cui si trovi giunta al punto ricercato. 

Non v'è dubbio, che il sugo de! limone, per 
essere costoso, fu sì, che si trascuri questo nel 
colore: alcuni però sostituiscono al limone l'a- 
cido tartarico, perchè a minore prezzo, nia in 
questo caso il successo non corrisponde , an- 
corché si faccia uso della mucilagine del riso. 
A suo luogo noi esporremo i mezzi che meglio 
riescono per trasportare il colore di questa so- 
stanza vegetabile sulle stoffe. 

655. Coli' aj otti del muriato di slagno si ot- 
tiene dal legno di fc.rnainbucco un bel colore 
ere-misi, ma falso, come venne detto sul principio. 

Del color giallo-. 

655. Le sostanze vegetabili , che danno alla 
seta mi bel color giallo, sono molto numerose , 
e nel regno vegetabile non esiste quasi colore 
più comune di questo ; ma poche se ne trovano, 
che ne diano uno di durala. 

Più comunemente s'i usano la luteola, il roeù, 
la serratola , lo scotano , la quercia nera del- 
l' America e l'acido nìtrico, di cui però non si 
deve far uso se non con grande precauzione, per 
non distruggere il lessuto della mercanzia. 

657. I mordenti che si adoperano sono : la 
potassa per il rocù , e 1' allume per le altra 
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sostanzi'. I colori prodotti dal rocù sono tutti 
dulia modificazione chiamata aurora. La iuteola 
o la serratola datino i colori più ciliari ; i più. 
vivaci si fanno r.ol legno giallo dui quereilrone 

1558. L' allume si applico comunemente sulla 
seta prima dell' immersione nel bagno, e la po- 
lassa si. unisce al rocù in uu bagno d' acqua 
di 60 gradi B (*). 

C59. Quando la seta col rocù venga passala 
per una lisciva di acido tartarico, o in un'acqua 
acidul.ila co! sugo di limone, si ottengono varie 
gradazioni di color d' oro. 

Dei cvhr mro e dei colon misti. 

640. I princìpi fa nili MpOBli, trattando della 
tintura delle lane in nero , sono pure applica- 
bili per quella della seta, e ci sembra quasi 
superfluo ripeterli. 

Anche la seta si tinge in nero col mezzo 
della decomposizione de' sali ferruginosi, dai 
«,uali il ferro viene precipitalo per l'azione delle 
sostanze concianti. 

£41. I colori verdi si producono combinando 
il giallo col bleir, il violetto unendo T indaco 
colla cocciniglia o 1 acelato di ferro colia 

li* iadsHa l/èo di iduisc. — Tonini. "* 
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rnhhia, poiché il violetto, prodotto co! cara peg- 
gio , e falso. 

Le varie combinazioni della rohhia colla tin- 
tura di galla c coli' acelato ili ferro servono 
alla produzione di vari colori bruni. Un bagno 
di campeggio, con alcun che di muriato di rame, 
produce un bel color grigio sopra la seta im- 
bevuta dapprima dì ima soluzione di acetato di 
ferro, c poscia il-.i!!' ìnl'usioiio delia noce di galla. 

Aggiunta. — L'imbiancamento della scia si 
distingue in bianco dd!a China, in bianco argen- 
tino, in bianco azzurro ed in bianco di filo] e 
latte queste specie di imbiancamento muovono 
dalla proprietà che ha 1' acido solforoso di de- 
colorare i filali c tessuti animali. 

Oltre i materiali avvertili dall' Autore {§ 624), 
molli altri si hanno in natura per conseguire 
una tinta bleu sulla seta ; ma tutti , ad ecce- 
zione della tintura d' indaco , danno un colore 
azzurro falso. 

I colori veri 0 stabili si distinguono dai falsi 
o fugaci facendo bollire un puzzo della materia 
colorata in una soluzione di allume, di sapone 
o di tartaro. L' allume svela la rugatila del cre- 
misi dello scarlatto, del carmino, del fiore di 
persico, de' turchini deboli. La soluzione di sa- 
pone scopre quella dei vari gialli, del verde, 
del bruno, della cantila, ecc. Il tartaro pone ìa 
chiaro la fugacità di tutti i colori pallidi. L'a- 
«ido cloro-idrico diluito opera sopra lutti i 
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colorì, e solo si mostra inattivo inverso il giallo 
indotto dall' azione dell' acido nitrico. — Totani. 

VI.* DELLA COMMA LACCA 
Girarne Iiajul ; Gunrilak ) 

642. Sappiamo dalla storia naturale che la 
gomma lanca è il prodotto di una speeie di 
cocciniglia . la quale cresce lidie Lidie orien- 
tali sul Ileo d' India e sopra alcune piante con- 
generi, tome pure sul croton lacci fera, ed altre. 
L'animale provoca, con una finitura, lo scolo 
del sugo, per fabbricarsi le cellette destinale a 
servire di ricettacolo per sé e per la sua prole. 

643. Quelle cellette, che in gran numero ri- 
vestono il virgulto su cui si stabilirono que- 
gl' insetti, sono costituite di una materia gom- 
mosa, combinata ad una sostanza euloraule c 
ad altra propria di natura glutinosa. 

644. Le Ire sorle, che, di (mesto materiale, si 
portano in Europa, sono: 

1. ' La lacca in bastoni. 

2. * » in grani. 
5.* • iu lavole. 

La prima specie non è che la gomma tal quale 
viene prodotta dagì' insetti, assieme coi virgulti 
che loro sltvou di domicilio. 

La seconda risulta dalla prima, che dagl'In- 
diani si 'rompe fra due pietre per cslrarre la so- 
stanza colorante col mezzo dell'acqua bolleule. 
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Una tale operazione lascia i granelli di color 
più pallido, ed anzi quasi scolorali. 

La lem in fine si ottiene dalla seconda. La 
lacca, sminuzzata e privata della sostanza colo- 
rante, si mette in lunghi sacelli di Colone, e, 
dopo di aver!;) falla liquefare sulle brage ritor- 
cendo i sacelli, la si passa allvaverso la tela, e 
la si fa scorrere sopra alcuue foglie per rap- 1 
prendersi. 

645. Gli usi della gomma Iacea sono : 

1. ° Per la preparazione delle vernici; 

2. * Per la fabbricazione della cera lacca, delta 
anche cera di Spagna ; 

5.' Per 1' estrazione del color rosso e per la 
preparazione delle tre specie di color lacca, 
cioè la lacca-lacca , la lacca-dye e il rosso 
d'Ofenheimer. 

Siccome la preparazione delle vernici colla 
gomma lacca non dilfcrisce in nulla da quelle 
prodotte colle gomme vegetabili , cosi sembra 
meglio parlarne quando si tratterà di quelle. 

Aggiimln. — Oltre le avvcrlite tre specie di 
lacca , si hanno in commercio la iacea in ba- 
llotti che è quella in cui le cellule sono tuttavia 
attaccale ai rami dell'albero; la lacca in grani 
quella clie è slaecala dai rami, ma che trovasi 
in frammenti; la lacca fusa che si presenta in 
scaglie , in tavolette, in schiacciale, in pam, ecc. 
Lalaccainbasloni è la più ricca di materia co- 
lorante e quindi è la più stimala. 
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La lacca, dall'ingordigia dei commercianti , 
viene adulterala con sabbia od altre materie ana- 
loghe nell'intendimento di accrescerne il peso. 
La frode è però facilmente svelata disciogliendo 
la materia colorante nei liquori alcalini o negli 
acidi solforico o cloro-idrico assai deboli. 

La specie di lacca, conosciuta sotto la deno- 
minazione di lacca -day, ci viene da Calcutta in 
casse da 00 a ii>0 Kilogrammi. Vuoisi clic in 
commercio corrano non meno di 20 qualità di- 
verse, e che ogi i qualilà sia contraddistinta da 
marcite o lettere iniziali accennatili il nome del 
fabbricatore. 

Le marche più stimate sono : FM & O , 

AS, Yi?' <^> ■ a cui tiene d^- 
tro l'altra DT. Quelle di minore pregio sono: 
B, Bit ed in Gne JEC, CE, CM, CiHC, 
FM , [»M»| - HNR , RMB , il piccolo 

I>T , I' DM , (TL) , KCK , — Tonini. 

Fabbricazione della Cera Lacca 

( Sifgtllacl-Ore f Etpjgne ). 

646. Questa fabbricazione è molto semplice , 
e non consiste che nel far fondere al fuoco una 
quantità di gomma lacca, per unirvi qualche 
materia colorante. 
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61". Il l'osso si produce col cinabro , eoi 
minio , od anche col Itolo rosso ; il nero col 
nero d'avorio, o col nero Turno; il giallo col- 
l' ossido giallo di piombo; l'azzurro coll'aziurrt 
di Prussia, col carbonato di rame calcile™ ec. 

fii8. La sorta fina non contiene che gomma 
lacca, unita ad un colore terreo, o metallico, 
ma per quelle inferiori vi sì aggiunge una por- 
zione di creta o di amido. 

G19. La massa fusa si versa in islampi , • 
si rotola fra due lastre tepide di bronzo , per 
dare ai pezzi la forma di bastoni. 

1550. La sostanza colorante , che gì' Indiani 
Sanno estrarre dalla gomma lacca greggia, viene 
portata in Europa sotto il nome dì lacca-lacca. 
In essa la materia colorante si trova unita ad 
una grande quantità di quella medesima sostanza 
resinosa che serve a fare le vernici, e che è del 
tutto identica alla Iacea in tavole. Questa re- 
sina si può comodamente cstrarre dalla lacca- 
lacca collo spirito di vino a 5tì." lìeanmè, da 
cui la si ricava poi con una semplice li 1 trazioni 
od evaporazione a bagno-maria. 

651. La materia colorante, che non ha potuto 
distinguersi nello spirilo, si lava coll'acqua « 
si asciuga all'aria ed al sole, e porta in com- 
mercio il nome di lacca d' Ofenheimer clic in 
fu l' inventore. Essa serve per tingere in rosso 
tutte le materie d' origine animale , quali la 
lana, le pelli e la seta, e la si tratta perfettamente 
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come la cocciniglia ; ma prima d' applicarla bi- 
sogna far precedere una nuova soluzione. 

1552. Questa si opera in quattro modi : 
1.* Con un miscuglio di 5 parli di spìrito dì vino 
a 38° e ili una parte d'acidi» muriatico fumante. 
S.' Con una lisciva alcalina. Cosi operando soni- 
mi tris tra, coli evaporazione a siccità, una massa 
solubile nell'acqua fredda. 
5.* Con una soluzione di borace. La massa eva- 
porala vuol essere trattala coli" acqua bollente. 
i.' Con un miscuglio di tre parti d'acido solfo- 
rico, allungato con sci d'acqua, sopra quattro 
dì lanca-lacca. 

655. Una sostanza simile a quella or ora accen- 
nata è l' altra che si conosce in commercio 
sotto il nome di Lacca -dye. Non si sa il metodo 
che gl'Inglesi adoperano per ottenerla dalla lacca- 
lacca; ma la quantità di materia coloratili*, clic 
essa contiene, combinata a quel che pare col- 
l' allumina, non è che del 5 per 100, mentre 
quella d' Ofenheinicr ascende al 9 per 100. 

VII." DELLA «ALLA 
(GiUap&l-Noix de Galle) 

E DELLA VALLONE! 
(Knoppern-GaUe a épioc) 

654, Questi prodotti di due specie di gali in- 
atto si trovano sulla quercia e souo adoperali 
iella tintorìa e nella concia dello pelli. 
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655. Siccome dell' applicazione di qupsic 
«stanze si è parlato tratta odo delle pelli e 
della fabbricazione de' panni lani , cosi non ci 
resta a questi» proposilo che indicare i caratteri 
cLo debbono avere per essere di buona qualità. 

056. La galla prodotta sulle Toglie delle di- 
verse specie, di rovere o di quercia, deve es- 
aere di color cupo, verde, bteu e nero molto 
rarico e di un peso specifico tale da precipi- 
tare immediatamente al fondo dell' acqua. 

Rompendo il nocciuolo, deve comparire di am 
giallo verdastro. 

H57. La qualità migliore è quella clic dal- 
l'Asia orientale ci viene per mezzo delle piano 
di Smirne e di Aleppo, onde ne porla il nome. 

Vengono in seguilo quelle dell'Europa meri- 
dionale e dell' Istria , e per ultima l'altra del- 
l' Ungheria. 

La qualità peggiore è la bianca , la quale , 
coi numerosi fori che trapassano la scorza e 
col poco suo peso, fa conoscere : che collo svi- 
luppo dell'animale, clic -vi era contenuto, n' è 
scemala la forza. 

G58. Cosi pure la vallonca è lauto più stimala, 
quanto più riesce pesante ed oscura, e ciò per 
le medesime ragioni. 

In generale si usa comunemente la galla per 
tingere, in vista della maggior quanlilà di acido 
gallico, che contiene; mentre la più grande quan- 
tità di concino rende la vallonea più vantaggiosa 
nulla concia delle pelli. 
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Aggiunta. — La galla è una escrescenza mor- 
bosa che si manifesta sopra i rami e le foglie del 
.funere quercia, ed e determinala da uno speciale 
insetto del genere Cynifis, la cui femmina vi de- 
jione le proprit: uova. Nell'atto in cui le nova subi- 
scono le varie loro Tasi dì sviluppo fino a quello 
di vero insello, la gomma, entro cui furono deposi- 
tate le nova, si snatura ; ma, quando l'insetto ha 
raggiunto i! suo sviluppo, rode le pareti della sua 
•ella e si fa strada a lineria. Le noci di galla, 
che cosi sono dette tali morbose produzioni , 
vogliono essere raccolte innanzi l' uscita dell' in- 
setto e disseccate. Le noci di galla, raccolte nei 
paesi caldi, hanno maggiore pregio, ed il commer- 
cio fa una ginsla distinzione dello varie noci, oltre 
quella assentila di noce di galla nera e di noce di 
galla bianca, accordando, a ragione, ogni maggiora 
preminenza alla prima. Lo varie specie di galla, 
che esistono in commercio, sono quelle di Aleppo, 
che si distinguono in nere, verdi e bianche; la altre 
della Morea, di Smirne, le marmolitic, quelle, cosi 
delle, d'Istria, di Francia si accennano leggiere. 
Un altra sorta di galla è quella conosciuta sotto il 
nome di gallone del Piemonte a d'Ungheria o Knop- 
pera, la quale viene, di preferenza ad ogni altra, 
utilizzata per la concia delle pelli ; mentre le altre 
sì destinano per l'arie tintoria. La lana, trattata 
eoi solfalo di zinco e colla galla d'Ungheria as- 
«ume un colore giallo nankin grigiastro.-— Tonini. 

FISE DELLA PARTS PM1IÀ. 



Digitized by Google 



: it d : a 3 

DELLE MATERIE CONTENUTE 

«SI. VOLUME PBIHQ 



L' Eililoro ■ ■ . ■ p<y. 

L'Autore agjj Allievi fejF I. I\. SwagemB 
di Commercio ili Trieste . . . . ■ 

TECNOLOGIA GENERALE 

IntfOt-kaioue dell' Autore ■ . . . . * 



rito hot ti IIEL 



A. Parti animali che si adoperano. 



Fabbricazione (lolla Culla forte ■ ■ ■ 1 

Àrie del Pizzicagnolo j 

2. ° del jjgegj 
Fabbricasi*-™ dell'Azzurro di Prussia , i 

Aggiunta. — Della Bile . . . . • 

3. * del GRASSO 
Fabbricazione delle Ctindcle di sevo . ■ ' 
Fnhhrka delle ctiodeie Steariche e Margariche i 

Fahbricaziuue da' SofìOM ' 

Sapone di sevo ' 

Sjjpgjje d'olio . - . • 

Affai M)-t del gratto ammali ■ ■ . ■ ■ * 



sa 



Digilized by Google 



270 mmcB 

h.' DBt.LB ICDKLLi 

Fìihì/vw:-iz'\rtm delle corde armoniche . pag. 48 
Fabbricazione delle forme velie quali ti sten- 
dono ì metalli » 51 

fi.* nur.t.K pvu.i 
Mestiere rfgj Velli eoi ojo . • 55 



Mestiere del Concia-pelli » 


(12 


l'oncia delle pelli culla polvere di l'oncia ■ 




Concili (Ielle pelli in alluda . . . . ■ 


74 


l otti-tii. delle pelli col grasso, arie d-et Camo- 




nciere . » 


7!) 


Delle altre diverse preparatimi alle quali le 




pelli conciale vanno auoogetlale . ■ 


76 






Mestiere del Parrucchiere. • 


Rtt 


Dei crini del cavallo ... . 


Hit 


Del pelo atto alla fabbricazione delle sco- 




pette • 




De' peli atti a feltra.ni c del mestiere del 




cappella] a > 


ai 


Della fabbncasione de' panm-lam, o sia delle 




ttoffe di lana tcwdaswta .... » 


101 


Della diversità delle stoffe che si trovano in 




commercio » 


i"l 


fieli' arte del tintore. ... . » 


!4fi 


Hello, tintura in a::,tim> » 


MS 


Dei melodi di preparare k tinte , o sia del 




modo di estrarre ti catare dm materiati che 




lo contengono » 


151 


Dell' applicazione del colore sulle stoffe di 




lana • 


lr,3 



Digiiized by Google 



ISDICB 57 1 

Della tintura in rosso pag. 155 

Pel modo di sviluppare i colori . , . * 459 

Della tintura ingiallo > Ifil 

Ih-! alare leonino • ivi 

Del color nero • 164 

Pel color bianco » ICS 

Dei calori prodotti dalla combinazione dei 

cos'i detti colori primitivi , . . > llli 
Del modo di assicurarsi della solidità del 

colore 165 

Applicasiom ulteriori Mia tintura sulle lane 

e sulle stoffe MB 

Ulteriori preparazioni delle stoffe . . ■ 168 

Dei lavori a maglia fatti colla lana . • lBfl 



Mestiere del pennacchiaja . ■ 177 

8.° DELLE COBNA, UNGHIE, OSSA, DESTI, GUSCI 

Delle corna 183 

Delle Unghie * 186 

Delle Ossa » 187 

Dei Denti .189 

Dei Guscj ■ 191 

9.° DELLA VESCICA . . ■ ■ 194 
10." DELLE UONCttEMONI 

Del corallo » 196 

Delle perle ■ W 

Dri/H orchj di gambero • 198 

Dell'osso di seppia >*t 



Digitized by Google 



27» ixDice 

B. 1-ROUOTTÌ DEGLI AMMALI CHI 31 ADWERAXO 

i." Del lattk . . pjg. IM 

bel Firn- di Latta . • OH 

Bri Bufimi . - ■ 2M 

Del Fot muggio. . . . . ■ . . . » 21LÌ 

Dtl 5£ea e dello Zucchero ili http. . . . 2114 

2.° DBm CBEU . . , • 2IA 

5.° Il E L IIIEI.8. . . ■ 2111 

ftibbrieaiiviie ddlii candele di cera . . • l'iti 

Mrik applicaiiottì della Cera, ed altri mi. • 229 

5.* Della sbta . , . • 211 

Innaspai ura della Seta greggia. . . . • ki 

Della (asMra . ... . . . • 24$ 

fabbricazione dei lessali a maijlia, . . > 248 

Della tintura della tela .... . . ■ 255 

Del color a ss ureo '. » 256 

Del color rosso • 258 

Det color i/iallo * 25tì 

Dui color nero e dei colori misti ~. . » 2Htl 

fi * Dilla gomma lacca . . » 2tìg 

iWróon'wi della cera lacca . . . * S84 

7." l)g [.LA CALLA a DELLA TALLOMEA, i 2Sli 

' Digilized by Google 



DELLA 



FILOSOFIA MORALE 

OWEBO 

DEI BIFFi RESTI SISTOI SULLA SCIKZi 
HLU T1TJ 
di cìhsfpw; »noz 




.n («i'nr/ij munì 
nuTiUA «Tonto la vita dell'auto 

K ' AXM>T*3l«Nl 



IDI ASOSTiriO UBALI- 

Praso Aunr. tr. 5 tX) — /fui. nr. 2 

Q'iKSi'opffa'pnlililirain dal «gnor 0™>iit 
riiiquaiit'uHii, girrmiia il rliutuntn delle tue 

? ali (irodolle dalli umana raRlorw in tutti i In 

jrhlu*e lo porle dell' ArrademlR Franò». -Gru 

lira* di «ne trrvi di 1r*lo ali» (ircscrilc [radili 
ad imnprrndfnr in nunle din!* U precipua ipiol» 
caldo dwideno di «tutu ullle all' mlrlk-Uu • U 

«ok «V giovaci inlenll wMnwti|«t Urw 



